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en farikilt kort Afhandling, kallad; Förfök 
mtt^ genom användandet af den electrokemi* 
ika tlieorien famt läran om de kemiika pro** 
portionerna ^ grundlägga ett rent vettenfl&apligt 
Sy (lem för Mineralogien, har jag fökt ådaga- 
lägga tvenne föi Mineialqgiens theorie i mia 
^nka ganlka liuTvndTakliga punkter , nemligen t 
tio Att Mjneraliema böra betraktas {ifom ke« 
tnHka föreningar emellan kroppar af mot fatta 
eleärokemifka egenfkaper, och att fåledes i 
hvart och ett mineral , fom befiår af oxide- 
rade kroppar^ åtminfione en af de deri ingå« 
ende oxiderna mälie betraktas (afom fpelande 
roten af en fyra emot de öfriga, fa vilka er- 
iatta liafemas fiälle. Deraf följer » att hela 
den klasfen af fosfilier, fom beilär af endafi 
jordarter och alkalier^ bör anfea fåfom kifel- 
fyraäe föreningar j och att i de metallhaltiga 
jyotu ' A oxide- 
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3 FérfSk au Ht rent 

oxiderade fosfilief) der hvarken någon egent* 
lig fyra eller kifeljord ingår ^ en af nuetall- 
oxiderna nåfté fylla fyrans rum. 9:0 Att 
famma keniifka lagar, fom följas af elemen- 
ten vid forföken i våra Laboratorier, måfte 
anfes vara, eller, hafva varit ^ verkande vid de* 
ras föreningar i jordens inre^ och att desfa 
lagar ^ färdclqs den del deraf, fom har af fe* 
ende på elementens beftämda föreningsfor* 
hållanden, kunna, genom ganika många redan 
publicerade analytiika förfök pa Minerakiketa 
produäer^ fattas utom allt tvifveL 

Denna, lilla Af handling har blifvit öfver- 
fatt pä ett och annat främmande fpråkj och 
några Mineraloger haf va yttrat Gg öfver ani* 
net^ framläggande tvifvelsmål, få väl mot prin- 
cipemas användbarhet^ fom mot deras riktighet* 

Innan jag går att efter den rent vetten* 
Ikapliga principen foka uppQälia fosQlierna i 
en fyftematifk ordnings tror jag mig fkyld^ 
att möta de inkaft man gjort , och frainlagga 
grunderna för uppftällningen på ett fädant fättj 
att de böra kunna förftås lå fom jag ment dem« 

De Anmärkningar jag bär tänker hufvud- 
fakligaft upptaga ^ aro anförda i Göttingifche 
gel. Anzeigen, 9 Jul. 1814, pag. 1089, och 
haf va till Författare en. man 9 fom vårt tidc* 
hvarf erkänner för en a,f defs ilörfta Mineraloger. 
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Jag Ikall begynna med följande: "Die An- 
ficht des Cbemikers und die des eigentlicben 
Mineralogen von der unorganifirten Natur ^ 
köonen. und miisfen verfchieden feyn, ohne 
dafs (ich darum behaupten läfst, die des er* 
fieren fey allein eioe wisfenfchaftliche» Den 
Cheniiker interesfiren die unorganifirten Natur* 
körper, fo wie alle andéren Körper hauptfächlkh 
nur in Hinficht der Art und der Verhältnisfe 
ihrer Miicbung, und in Hinficht der Effchei* 
nungen, welche fich bey mit ibnen voigt.hen* 
den Veranderungen 9 zumal bey ihren Entmi* 
(chungen zeigen; der eigentliche Mineralog 
als Natur bifipriker. bingegen, beruckliduigt . 
zwar auch jene Eigenficbaften , aber nicht an 
fich 9 (ondern in beftändiger fieziehung auf die 
ausferen Befchaffenheiten, die er in den cbe* 
mifchen nachzuweifen fucht»'* 

Del är icke förda gången , fom vir vana 
vid det menfkliga vetandets indelnings veten* 
fluiper, hvilka vi från barndomen lart ob att 
betrakta fåfom §elfftändiga och oafhängiga, 
föranled! en trånghet i åfiglerna^ fom utan 
denna aldrig Ikulle hafva ägt rum. Allt hvad 
af menniftans förfiånd kan fattas och pofitift 
vetas 3 utgör en enda fammanhängande vetten- 
ikap) och ingen naturlig gräns £nnes lör de 
flere yettenlkaper, hvilka i^i farfkildt ftudera^ 
men vi fiudera dem färikildt^ efter vart indi* 

A ^ vip 
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viduella mått fylles af Cå litet , och det beUl 
ömöjligt kan fattas af em HSrifrIn harledet 
det lig^ att man kan förefiälla iig att Kemi* 
fiens och -den egentlige Mineralogens ifigter 
af famma iöremäl ej endaft kunna utan måfte 
vara olika. Föreftallom oia for ett ögonblick^ 
att det kunfkapsmått 5 fom fordras för att va« 
ra en god Kemill och en egentlig Mineralogi 
förenades hos en enda perfon^ fkulle väl då den*~ 
ne ikilja Kemiilen från Mineralogen? Ikulie 
han vid betraktande af foremål, hvilka lika for* 
dra kunikaper ur Kemien i fin trångare be» 
markelfe, fom ur Mineralogien, gä ut frän 
olika fynpunkter, efter fom ban den ena gän* 
gen anfage fig fåfom Kemift, och den andra 
fom Mineralog? Jag tror det icke. Det är 
alldeles felfkt, att Kemien endaft interesferar 
fig för de fenomen fom tillhöra fammanfätt- 
liings-förandringar, och att det blott ar Mi« 
neralogien, fom bör betrakta iammanfättnia- 
gen i fammanbang med de yttre caradererna. 
Om Kemien, då hon beikrifver kroppars fam* 
ipanfittning och de fenomen fom genom de- 
ras inbördes åverkan frambringas, ikulle för- 
gata att lika riktigt och med lika omforg be« 
ikrifva hvarje föremåls yttre caraderer på ett 
fädani fatt, att föremålet , (å långt våra kun* 
Ikaper räcka, framfiälles helt och hållet för 
jdkarens ålkadande ^ af h vilken vetteoikap fiiulle 

den- 
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denne da inhemtå det fom fattat i fiSremllelt 

fullfiandiga beikrifning? Om Kemien ^ då 
'hon framftaller för idkafens uppmarkfamhet 
famlingen af våra kunfkaper om t* ex* fvaflet^ 
förbigick allt hvad fom rörer dettas yttre ca« 
raäerer^ defs fargj fmak, lukt , hårdhet, grad 
af genomikioUghet , krifiallfigur, egentliga vigt 
m. m., hvad ikulle väl blifva följden deraf? 
Men om i en annan fida beikrifningen af fvaf* 
lets yttre och fyfilka caraäerer lika väfent- 
ligt höra till den kemilka kannedomen af 
fvaflet, fom kunlkapen om de fenomen, fvaf« 
leta frandlkaper till. andra kroppar frambringa^ 
hvari Ikiifer fig di Kemiens litt att betrakta 
fvaflet^ från Mineralog^lens? Endafiv deri^ att 
den förra vidlyftigt uppehåller fig vid beikrif- 
ningen af fvaflets få kallade kemiika caraäe- 
fer5 och deri^ att då Kemien befattar (ig med 
alla kroppar, inlkränker flg Mineralogien en* 
*daft till dem fom utgöra vårt jordklots oorga* 
nilka, eller icke lefvande^ masfa. Då nu ett 
riktigt framfiällande af kroj^pames yttre cara« 
' äcrer och fammanfattning lika tillhör Kemi- 
en fom Mineralogien 5 hvad ikål kan då finnas 
till den meningen^ att Kemiftens och den e- 
gentlige Mineialogens åfigter ej endaft itmiM» 
utan måfle vara olika? 

"Da£B eine natmriiftorifihi AnGcht^ heter 

det 
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det vidare 9 fler imorganfGrten Natur mSglich 
ill , und dafa fie auch felbfiftaodig imd wisieo* 
febaftlfch feyn kann, eben fo guC wie eine 

natuihidorifche Anficht der organiGrten Natur^ 
wf^ möchte man diefea besweifeln woHen , wetm 
tnan mit den Fortfchritten bekannt weiche 
die Erforfcbung des Äusferen *der Mineralkör- 
per ID neuereq Zeiten gemacht hatj wenn tnan 
weiby dafa ^in groafer Tbeil der aiuferen For* 
tneo, einer mathematifchen Beftimmung uoter* 
worfen werden kana ; dafa in ibnen nicbt min* 
der merkwurdige und fe (le Naturgefetze lich 
offeobaren, wie in den befiimmten Proportion 
nen der Mifchungcnj wenn man fich iiberzeugt 
bat^ daCa ficb fcbon jetzt .bey einem grosfea 
Theile der Mineralkörper, die ausfere Bildung 
in den Beiiandtheilen naghweiten läfat^ und 
dafa man hofFen darf ^ in der Ausmittelung die* 
fea Verbältnisfea^ gerade durch die Lehre von ^ 
den beftimmten Proportionen der Mifehungen , 
die gröfateu Fortfchritte zu machen* Dafs a* 
ber eine naturhifiorifche Anficht der unorgav 
niUrten Naturkörper auch fur den pt^ilofophi* 
ichen, daa Ganze der Natur uberfchauendeii 
Forfcher im hochften Grade wichtig, und dafs 
fie keines Wegea» wie Herr BårziHui anzup 
nehmen fcheint^ nur fiir Sammler geeignet id, 

davoa wird man fich lebendig ubeizci^en mua- 

feuj 



KmifiU Mineralfyfim. 7 

fcli^ fobtlé mBD. den Einflufs verfolgt, den 

du oaturhiilorifche Studium der Mineralkof 
fler ftuf die Gedogie iusfert, wodtuch es iå 
einen innigen und nothwendigen zufaminenhang 
gebracbt wiid^ mit der Erforfcbuog der allge- 
sneinen Verhältoisfe aller natiirlicben Dingej 
die doch unilnitig die hochfie Stufe ift, auf 
welche lich das Studium der Natur erheben 
kun." 

Detta yttrande fynes tillkännagifva den 
meningen ^ att Mineralogien^ anordnad efter 
en rent chemifk princip, icke kan vara Na«. 
iuralbifloria^ utan att den endaftkan få anka ^ 
dfi man i ordningen af foremålens nppftSlIan* 
de följer analoga principer med dem^ på bvil« 
Ha den fydematifta uppftallningen i denorga^ 
niika Naturalbiftorien beror* 

Låt ob dä underföka, huruvida principen 
för den organilka naturens fyftematilka upp;; 
filllning äfven kan anvSndas på den oorgani« 
ika naturens» 

I den organiika NaturalhiHorien beror hela 
clasfification åtula^ oeh jäUnaft på yttre cara* 
fterer^ och bland desfa nädan utellutande på 
formm, utan minfta bånfeende ti^l den iore 
famman[ättningen , i hvilken variationerna of* 
taft Ikulle vara omöjliga att utleta och a£ bvil- 
ka for det närvarande intet (kulle kunna flutas» 

Före* 
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Föremålen for den organifca Naturathiftorien 
äro kooftigt laannanfaUa machiner^ beroenés 
if en fare i dem nedlagd kiift, fem verkar 
eodaft för en beftämd tid, hvarunder maehi» 
nen fminingoiip fömöter (ig Qelf ocb flätar med 
att föiilöras* N^turalhiftorien famlar deraa 
yttre caraAerer, bopfläller föremålen, i flockar» 
fom äga visfa gemenfamma väfenttiga yttre 
cara&erer^ h varigenom alla till famma flock 
hörande hafva en allmän flägtltkhet, och då 
man fiäller flockar äf liknande vaféntliga ca- 
raäerer jerote hvarandra, få uppkommer ett 
Imäningom öfvergiende från den ena formen ' 
till den andra , få att, ehuru h^arje farlkild 
Jank i kedjan är lik de närliggande »^ fi finnas 
långt fkiljda länkar oftaQ af den meft ufmisk* 
ta olikhet i former» 

Principen för den organifka naturens upp- 
fiälhilng ar fåledes endaft formen ^ ocb ^Ifvn 
uppfiällningen är ett fmåniogom öivergående 
frän den ena formen till den andra« 

Är denna princip användbar och denna 
uppftälbiing möjlig i den oorganiflia naturen? 
Låt ofs gå tillbaka till de förfla principerna 
f&r desla ikillda naturproduäers formation j 
för att redan få till lagandes ab ovo begynna 
vär underfökning* 

Den organifka naturen äi fammanfatt aC 

mer 



Knrnjkt Mmralfyftem. 9 

mer an två element, vanligen af tre eller 
fyra^ och ftundom flera , h vilka (ynas kunna 
förenas \ naftan alla proportioner, d. a. att 
tala enligt corpufcular-theoriens åGgter , att , i 
fSreningeo emellan elenienteni particlar eller 
atomer, ingenderas atom behöfver vara enhet^ 
utan att de kunna inom visfa granfor at maxi- 
mum och minimum, förenas i de flefta tal; 
till ex. om elementen iro A, B, C, fl 
kunna de förenas i (ådana förhållanden, att i 
följande formel 3A-h4B«|-6C-f- laD^ 
kunna zifTroma utbytas mot hviiken annan ziff> 

ra fom haldftf)» allenaft den kke öfverftfger 
ett maximum, fom vi ännu icke känna. Ge* 
nom denna omftandighet kan af desfa fy« 
ra element produceras ett niftan oräkneligt 
antal olika föreningar , . och dehgenom att 
man borttager eller tillägger en atom i (endtr 
af ettdera elementet, produceras sn ny före* 
mng , men fom till fin fammanfittning , afveiH 
fom till fina derat beroende egenikaper^ kom- 
mer den förra ganika nSra och har med hem 
s» en fullkomlig ^llagtlikhet. Sä t. ex» fe vi 
bland vextrikets produkter den ena flygtiga 
o]^ variera ifrån den andra j failän alla haf« 

va 

Kanika llkvil msd olsra visfa undantag, hvilks 

framdeles bSttre än nu kuona infes , msa fom häf 

. ij inflyta pä MuoipUts anvindbaibet*^ 
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va en genenlun afvereosttanmielfe i fyfiflm 

och kemilka caraäerer^ få är fockret af Sac« 
charum ofiFicinarum olikt det a£ Vkia vinifera j 

' och desfa bida olika fockret af fiarkelfe ^ men 
alla tre äro locken Genom denna oniftändig* 

'het ligger principen för den organifka naturena 
iyftematifka uppftälloing^ i principen för de(a 
alrnare befiandsdelara ianimanfattning. 

Man (er af desfa anmärkinngary horn Ke« 
mien, dä hon å ena fidan rättfärdigar princi« 
pen för den organiika Naturalhiftoriens fyfie- 
Aiatiflia uppdallnfaig^ å den andra ganfka (ent 
ikall kunna inblanda iig i den organiika Natural- 
liiftorien^ och da blott fifom upplyfande, 
kaoike aldrig fäfom dirigerande^ emedan i den 
orgaoUka naturen ligger nigot, fom torde gå 
uiöfver den gräns, dit vi möjligen en dag 
kunna utftracka Kemien. 

Om vi föreflälie ofs jordens masfa färdig 
med alla fina element, n\en utan rörelfe och 
utan organifKa väfenden ^ fä fordras det en 
friunmande itgärd att röra den, och en, om 
jag får få fäga, långt obegripligare främman- 
de atgard, för att frambringa den fig alltid 
reproducerande organiika naturen* I den oor« 
gani&a naturens område förena fig elementen 
icke efter principen för den organiika natO" 

lena fammanfattniog. Gif KemifieQ elemeii- 
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Ifii) och ham bemödanden jfrole firugflöft 
lUtömma fig genom förföken att på den or« 
ganifta naturena fatt (ammafibioda dem. Deo 
organilka naturen ikiljer fig fåledes från den 
oorganiika äfven deri^ .att^ fedao elementen 
aro gifna, den fordrar ett primum movens^ 
tom ligger utom elementen^ och utan hvil* 
het aldrig af elementena urfprungliga kraf« 
ter organiika väfender^ eller ens med deras 
productef likartade fSfemngar^ bildae* 

Prindpen fÖr den oorganiflka naturens fam^ 
maatättning är deremot helt olika. Defs när* 
mare beflSndsdelar iro fammanfotta af , en* 
daft två element , och jordglobens oorganifl&a 
maafa framftäller ej annat Sn några få elenten« 
tära kroppar utom föreningstillQånd^ ettftörre 
antal, irf två element fammanfatta, d. a» 
oara^ kroppar^ och ett ganlka ilort antal för* 
enii^aff emellan binara kroppar^ Uaodadb ont 
hvarandra, I de binara iöreningarna måfle det 
ena elementet alltid vara enhet ^ det viUffiga^ 
att om A och B äro element, få kunna de 
f&renas eodaft i fådana förhållanden ^ att ett 
enda A förenas med 1,29394 &c« B 9 till 
ett vilat maximum j fom ännu är obekant^ 
soen fom kkts torde öfverlkrida 129 mén in* 
ga föreningar finnas emellan 2 A och 3 
eUes af 4 A *ied 5 B^ o. f* v.* Deraf kan^' 

der. 
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der 5 att då man tillägger eller borttager ett 
atom af fif (å blir (ammao(atttuQgs*förä]idrm* 
gen II betydlig, att all flagtlikhet oftaft upp* 
hör^ och att A 4- 3 B ej mer bar någon yttre 
aoalogie med A-i-aB. Vidare, då de biaara 
kropparna ömfefidigt f örenas med h varandra , 
n gäller famma lag , att endera af dem alltid 
måfte vara enhet , och deraf följer återigen , 
genom den flora Ikiljaktigheten i famman(att« 
ningarnas proportioner^ att föreningen AB-f-CB 
oftaft ej har minfta yttre flagtlikhet med 
AB+2Cé. 

SammanfittBings-forandringame i den o- 
organilka naturen Ike derföre med få ftarka 
f prång, att allt fökande efter öfvergång der 
blir en orimlighet, och grunden dertill ligger 
i Qelfva principen för den oorgaoUka aattirena 
fammaniättning. 

Jag bor dock erinra 5 att di flera (Irfi^ilta 
binära kroppar förenas, blifva fprången min- 
dre ftarka i man fom antalet af de fai^ikilta 
bifiara kropparna och med detfamma antalet 
af tvenoea eller fierea atomer ökes, och ju 
närmare man kommer maximum för desfa an- 
tal, ju mindre olika blifva de (ärflLilta före* 
ningar^ fom kring detta tal äro mSjliga, fl 
att man der kunde faga fig äga något fom 
Jlknar öfvergingen emellan länkarna i den 

oigani* 
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organilka naturens kedja ^ men oaktadt denna 
flagtlikbet emellan gfannaina kring maximum^ 
flundom är omifskännelig, få kan den likväl 
ej användas iifom princip för det helas upp* 
flallning, emedan den ej ager rum hos det 
fiör&f antalet af oorganiika produaer* 

Dä Mineralogerna (lundom om oblandade 
fosfilier nyttja det uttrycket ^ att det ena of« 
vergår till det andra ^ få utmärker detta^ att 
de icke gjott fig en riktig förefiallning om 
fa ken. Hauy har under artikeln Grammatit, 
i fitt ftörre Mineralogiika Verk 5 ganlka riktigt 
anmärkt 9 att (ådant kan fägas endaft om Berg* 
arter^ fäfom blandade maafor ^ men att det med 
oblandade fosfilier alldeles icke kan iga rum. 
Har man någondn fett gips, eller flufsfpat^ 
eller topaz^ eller fmaragd, eller något annat 
befiämdc caraAeriferadt fosfil, fom varit en 
öfvergångslank från ett till ett annat iosfil? 
Men, (kall man kanfte fvara mig, man har 
lett kalkfpaty (om öfvergått till kolfyrad jem* 
oxidul eller till bitterfpat, o. f. v. Lät ofs 

underföka desfa öfvergångan Om Calpeter och 
kokfalt blandas i flera olika proportioner och 
^amnianfmältasj få iär man masfor af olika 
utfeendej den rena eller den med endaft ett 
^ par procent kokfalt blandade falpetem har (al- 
peteros ftråliga brott^ fom ^ aftager och bite 

fnart 
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{part e\ mem fyoltgt^ di kokfakeft qvftotkeC 

ökes, hvarmed ockfå roasfans fvärfmälthet och 
hårdhet ifven tilltaga; eller di falpeter aa* 
Ikjuter ur en oren moderluf, blifva krinallira- 
tionema ior b var farlkik anikutning allt mer och 
tner kokfaltabahiga, till-defa de ilutltgen hålla 
mer kokialt än falpeter. Kan allt detta kallas 

* en 5fvergäng frfin falpeter till kokfalt? För* 
hållandet med de omtalade mineralogilka öf- 
vergängama ar alldeles det famma, och vill 
icke (aga annat än niekanilka inblandningar^ 
fom päfiUta blandningen caraderer mer och 
mer afvikande från hufvudmasfans. , Jag vill 
icke pållåf att ej flere Mineraloger^ fom nyt* 
tjad^ ordet öfvergång om fosfilier, riktigt in* 
fett oatoiea af ^denna flags öfvergång; men 
man bör deremot erinra , att det ej är rätt att 

• nyttja ett ord^ fom i ea andan del af Natural* 
biflorien har en annan inre bemärkelfe. 

I principen för den oorgaiiMkå naturens 

fammanfättning ligger fåledes grunden till den 
omftaadigheten, att Mineral fy ftemet ej kan 
uppllällas i en fådan kedja af hvarannan lik- 
nande länkar 9 fom den organifka, och att 
alla förfök dertill måfie lenma högft ovetten* 
flupliga utflag« 

Jemföier man för öfrigt de yttre caraäe* 
lerj fpm man a bida claslerna har att iakttaga^ 

iå 
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få finner min nya bevis på omöjligheten att 
af de yttre caraäererna i Mineralogien göra 
ett fy Kem 3 ty då i den organifta naturen allt 
uppgöres endaft efter formen^ få har man i 
den oorganiflia naturen ft mfioga andra yttre 
caraderer att på en gäng och i fammanhang 
betrakta 5 U ex. form^ firg, hårdhet ^ brott , 
genomlkinlighet o. L v., och från h vilka icke 
något medium kan dragas ^ fåfom grund för 
clasfificeringen. Man kan väl, då man har 
affeende blott på en eller högft tvi af desfa 
caraäerer, fammanftälla den oorganilka natu- 
fei» prodttäer på ett fådant (att, att den yttre 
egenfkap , fom fiarkaft cara&exiferar den ytter. 

linken, fmåningom af tager på de följande 
och erfättes af en annan, fom efter hand 
framfticker. Men da fammanftallas ofta Vuk» . 
kar, h vilka, betraktade från andra fynpunkter, 
^« ex« relativt till andra yttre egenikaper el* 
ler till fammanfittningen , aro bogft olikartade. 
Jag kommer att längre fram vifa ganlka märk* 
värdiga exempel härpå, hemtade från våra 
ftörfta Mäfiares Mioeralfyftemer. 

Men jag återgår till de inkad jag har 
att befvara: "Aus dem eben Getagten wird 
es fchon einleuchten, dafs eine Clasfificatioa 
der unorganifirten Naturkörper, mldke jUh ai* 
kin auf chmifcbc Principe Jlutzt und auf Unf 
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Åusfm gar hime RfUkJUht mmmi, mtki wokl 

iim mineralogifche feyn könne. Nur die Ciasfi- 
ficalioo iå fiir die Mioeralogie geeigoet^ wei« 
che die unorganifirten Naturkörper in Gruppea 
vertbeilt j in detun fi$ fmht aUein nach gtwisfen 
AhnHMeiim m der Xifehung^ fondern auch nach 
gewisfiu Uebereinfiimmungeu im Åuif§rm mbm 
iitumdif^ fiikem^ und welche diefe Gruppen der 
naturlichen inneren . und äusferen Verwandt« 
fefaafteo der Korpern gemäfs an einander reihet.*' 

# En mineralogifk ClaaBEcation (kulle alkfä 
vara den, der man på en gån^ anvdnder fåfom 
grund får pppJiMmngm. MimraUimaf /ammans 
fdttning och deras likhet eller Jldgtjhap till yttre 
taraäirtr. Vi ikola ftraz underföka^ hunivt 
da en fådan är möjlig. Men jag (kall förut 
aamna nigra ord i anledning af orden: "auf 
daa Ausfere gar kelne Ruckficht nimmt.'* Fle- 
re, fom yttrat Gg öfver det rent kemiika 
Minerairyftemet , fyoas hafva trott, att jag 
dermed ämnat ur den vettenflLapUga Minera- 
logien bortvifa läran om fosGliernas yttre kan- 
netecken. Jag bör (åledes erinra, att man må* 
fte göra ftillnåd emellan principen för den ord* 
flinga i bvilken fpsfilierna i Mineralogien efter 
]i varandra anföraa, d. i. principen för den* fy 
fiematilka uppflällningen , och principen för 
belkrifvandpt af hvarje farlkilt mineral på eU 

iädant 
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iädaot fäU^ att det med minfia tnoda kan i- 
genkinnaa och urfliiljas från andra, med hvil* 
ka det (kulle kunna förblandas. Lika få full- 
komligt oanvändbara , fom de yttre c^ra&erer- 
oa aro^ <lå frågan är att befiämma den rätta 
platfen i fyftenoet för ett ännu ej anaiyferadt 
feill, lika fi oumgingligt nödvändiga aro de 
i fyäemets beikrif vande del, för att göra den 
kemiika underlokntngen af redan analyferade 
fosiilier ofverflödig. |ag får (åledea tillägga ^ 
«tt jag öttlkar blifva fa förftidd, att fosGlier- 
«as yttre caraderer, oaktadt de ej kunna vara, 
«Uer deltaga i , principen för fosGliemas clasii- 
fication, likväl utgöra ett högft väfentligt före- 
mål för Äiineralogien lilom vettenfltap. 

X^t ofs nu granika det gemenfam'ma 'an« 

vändandet af fammanlättningen och de yiue 
caradereraa fåfom princip för fyttemet. Det 
kan visferKgen icke nekas , att de yttre cara- 
aererna endaft och allenaft bero af famman- 
fattningen^ men vi faafve redan förut anfört, 
att genom de flora fprång fammanlättningen 
gör, afven ftora Ikiljaktigheter 1 de yttre cara- 
dererna uppkomma bos kroppar fammanlatta 
af lika element, men i olika proportioner. 
Antingen går nu fammanlättningen jemna rteg 
med de yttre (Siraaererna , hvarigenom (åledes 
endera (firdelcs de fednare) blir öfverflödig 
. iVOti. B få- 
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fäfofti clasflficationsgrund, emedaa bada gifva 
famma refulut^ eller ock ga de ej jemoa iieg, 
det vill (iga, blifva ftridiga i det hSnfeendet^ 
au kroppar^ fom hålla famma beflåndsdelarji 
tnea i olika förbfillandeO) ikiljas i visfa yttre 
caraäerer mer åt^ än andra kroppar af en 
fliiljaktigare {ammaofattoing, Erfarenheten in- 
tygar, att det fcdnare ganfka ofta inträffar. 

Hvad åter där då att göra? Skola de yttre* 
egenikapernas likhet fSranleda att flytta fosfi- 
let bland grannar, dem det liknar^ men bland 
hvilka det, relativt till principens kemiika 
del ej bör iiå, emedan det med dem bar en 
olikartad fanimanfåttning? Denna fråga made 
naturligtvis bcl varas med ^'a^ emedan i annat 
fall de yttre caradererna icke kunde komma 
att deltaga i principen lör uppftällningen. 
Men i alla Mineralfyftemer ar den kemiika 
indelningen hutvuduppränning^ efter denna for- 
meras Cbiafer och Ordningar, och de yttre 
earaäerernes användande iker iförfti de fifta 
detaljerna i om man då bcijenar Gg af desfa 
fednare, för att ftälla tillfamman hvad fom i 
fyftemets grundprincip ej hörer ibop^ få blir 
fyftemet inconfequent. Det Sr fåledes tydligt, 
att i ett conftqucnt fyfttm, och fådant måile 
hvart och ett vettenbapligt fyOem vara, k\m- 
na omöjUgeo fammanfattningea och de yttre 
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Clitaäererna i f&reaing utgöra principeti för 
Uppflällningen^ utan man måite följa antingen 
. fammanlattningeti enfamc eller de yttre egea* 
fkaperna enfamt^ utan att låta den ena få ia« 
flyta på den andra» 

Efter allt detta bore vi underfoka , huru- 
vida Mineralogien upphör att vara Natural- 
biftoria, i det ögonblick bOn upphör att följa 
en lika indelningsgrund med Hifiorien om den 
organilka naturen. De Mineraloger^ fom upp- 
kafla emot den rent kemiika principen för 
mineraliernas uppftällning det (kälet, att Mi- 
taeralogien bör betraktas iifom en del af Na- 
turaUHiQorien, fynas vara af den tankan, att 
det ar ej endaft föremålen ^ utan oekfå metho. 
täen^ fom gör Mineralogien till Natural-Hi- 
fioria. ^ Då jag tyckte mig infe ^ att princi- 
pen för Natural-Hiftorien behöfde en modifi» 
cation^ fqr.att infiämma med en djupare och 
mera omfattande åflgt af Mineralogien^ före* 
fiållde jag mig icke^ att denna vettenikap (kul- 
le derigenom blifva mindre MäturaUHiftoria 
in förut ^ emedan det i min tanke är endalt 
Vettenlkapens föremål^ fom gör den till Na- 
tural-Hiftoria , och emedan jag anfåg den me- 
tbod till defa af handlande för bäft^ (om gaf 
Vettcnlkapsidkaren den riktigafte och fullkorn- 
ligafit åiigt ^ ej endaft af hvarje iarikilt före* 

£ a mål^ 
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mkl, utan ock af vettenikapen i det hela. 
Man må kke tro^ att Mineralogien derföre 

• ej är en del af Kemien ^ att hon på famma 
gång ar Natural-Hifioria , ty detta inaebar in- 
gen ting flridigt. Ockfå har man i en at våra 
iedäare bafia fyft^matiflia Handböcker i Ke* 
mien (Thomsons) gifvit åt Mineralierna och 
tbeorien om deiu ett lärlkildt huf vudliycke , 
fom icke utan ikada för det hela kati faknas 

* i en god och fuliOandig jkemiik handbok. 
Om fåtedes Mtoeralogien kan vara på én gäng 
både NaturaKHiiioria och en del af Kemien^ 
derfore att hon ur denna fednare måfte bemta 
allt det foni kan bidraga att upphöja henne 
från regifierkuoikap till vettenfkap^ la torde 
det ockfå vara temmeligen klart, att, ju mer 
h6n får af den (ednare , ju fullkomligare blir 
hon fåfom Natural*Hi(loria. ^ 

Jag anfer fåfom genom desfa anmärknin- 
gar tillräckligt ådagalagdt , att principen för. 
den fyftematifta uppftallningen i den organilka . 
Natural HiQorien är fullkomligt oanvändbar 
på den oorgantlka, och att denna oanvänd- 
barhet har lin grund i de fkiljaktiga princi- 
perna för . den ena och den andra natur klasfeps 
fammanfättning, men att 9 det oaktadt, hido* 
rien om jordkloteta oorganiika befiändsdelar . 
ej mindre är en del af Natural-HiAorien , än 
RiAorien om de organiika. Men 
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> Men vt komnie na till iokafii fpm mera 

cnikilt träffa det fatt, fa varpå jag fékt attvd$h 
da den xent .kemiika priocipem *'£)a(a nim. 
aber die von Herrn 'BnMinf vorgefchla* 
gene Gaafification diefen Forderungen durchaus 
nichf entrpricht, gehet fchon aus etnem fluch* 
tigen Blicke au£ daa Wenige im vorigen mit- 
getheilte hefvorj denn wélcher Mineralog wiir- 
de z. B. vvohl auf den Gedanken kommen ^ 
Graphit, Arfenikkies, gédiegen Tellnr, Roth- 
eifenflein^ Chrylolith, in einer Ordnung zu- 
fammén zu fiellen , und dagegen gediegm TiUur 
von den iibrigen bekannten, nahe verwandten 
Tellurverbindungen zu trennen?" _ Det arbe- 
te^ öfvér hvilket Författaren till desfa anmärk- 
oingar yttrar Gg , var ej amnadt att ådagaläg- 
ga mer än principen för ett rent vettenikapligt 
fylleni) ej att gifva ijelfva fyfieinety och pi 
det man icke mitte taga exemplen af åtfkilliga 
foafiliera kemiika conllitutioo^ h vilka jag der 
anfört 5 for en prof bit af ^Ifva fyfiemet, har 
jag i . den ofvanoämnda Afhandlingeo (iid«37) 
uttryckligt anfört följande: **J^g har pfi hvar 
och en af de 3. familjerna uppfört åtikilliga 
fpecies^ hvilka jag, i fall jag ikrifvit ett helt 
fyftem^ fliulle bafv a placerat på en annan fa- 
miile." Det anförda exemplet drabbar fäledes 
icke till hela fin vidd den af mig föreflagna 

claap 
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clasGfications-principen, hälft Chryfolithen, juII 
•nligt . denna princip , ej kan komina att tiUbör» 
jernets famille. Hvad åter graphit, arfenik- 
kisy gedigen lellur och rotheiienfiein beträffa» 
fl torde det icke behofva något färfkildt för- 
fvar^ att man i ett kemifkt Mineralfydem pä 
jernets- fomille fafnmanfiäller kolbundet, ar« 
fenikbondet^ tellurbundet och fyrfatt jern« 

•*Aber nicht blofs in Hinficht der grösferen 
Abtbeilungen ift die CUafificatton dea Herrn 
Berzelius ganz utmineralogifch , fondern dar 
Unnatäriieh derj elben naeh einer natur hifiori» 
fchtn Anjlcht , leuchtet ganz befonders auch in 
den Unterfcheidungen der Species bervor. DU 
ehemifche Anfieht von der Ghkk* und Verfehieden^ 
artigkeit der Subftanzen weickt von der JUinerskn 
lo^i/chen fehr ab; denn wenn man nach jener 
nur auf die qualitative und quantitative Gleicb* 
oder Verfchiedenartigkeit der Befiandthéile fle« 
hety fo mufs man nach dicfer zugleich auch 
auf die Gteich* oder VerfcbiedenartigkeiC der 
äusferen Befchaffenheiten Riicklicht nehmen^, 
auf den« Einflufis, den die verfchiedenen Theile 
der Mifchung auf gewisle conftante Befchai« 
fenbeiten des Äusferen haben; utodureh mant 
da flin gelcinqt y in mineralopifcher Hinficht gewisfet 
Beftandtheile fiir 'unwefentlieh zu ialten , die naelk 
riner rein chemifchen Anfieht nicht minder wefent^ 
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tkk fnd als nndere. Der Cbemiker wird daher, 
Oft gewisfé Species tremieo^ die dem Minera- 
logen nur als Abänderungen einer und der 
nebmlicben SubSaoz erlcbekieo. Herr Ber» 
zelius fpricht z. B. zwey in der Mifchung 
etwas verfcbiedjBce Varietäleo dea Eifenkiefela 
fiir zwey differente Species an, worin ihra, 
16 wie in vielen abnlicben Difiinäioneo« kem 
wisfenrchaftlicher Mineralog folgen wird.*' 

* Det förefaller mig obegripligt , bum den 
kemifka äfigten af kropparnas lik* eller olik* 
artigbet af viker från den wineralogtlkaf famt 
att man genom betraktande af visfa conRanta 
yttre belkaffenbeter kommer deibän, att i mi« 
neralogiikt hänfeende anfe visfa beflåndsdelar 
för ej väfentliga, b vilka , efter en rent ke» 
miik åGgt, ej aro mindre vafeotliga an andra. 
Det är troligt, att Författaren till anmärknin- 
garna här baft något annat i äflgt , än det or« 
den fynas tillkännagifva^ ty om Mineralogen 
förklarar en- beflåndsdel af en förening ej vam 
denna löreoing väfentligt tillhörande, hvilken 
Kemiften anCer utgöra en väfentlig del der- 
af, d. ä. utan b vilken föreningen ej Ikulle 
vara bvad den ar, få måfte ovillkorligt endera 
dem hafva orätt och låta ratta fig. 

}ag ikulle dock tro^.att Anmärkningamea 

Författare egentligen åfyftat^ att man genom 

ett 



a4 FSrfSk att ett rtid 

ett ilrangt iakttagande af krifiallformernas coit> 
flaota förhillaoden ej lallao funnit j att eo be» 
ftäodsdel af en kriRaH ej kunnat tillhora kri- 
fiallen^ emedan abfolut (aoiaia knflalUorm 
tillhorer de öfriga af kriftaHens beftindsdelar^ 
utom den forftnårondes närvaro. ^ Men om t 
ett (adant fall Kemiftea vigrar att lita dea* 
na omRändighet bevifa hvad den verkeliges 
bevidir, fi ar det håna individuelb viltfiarelfe^ 
och kan aldrig blifva ett törfvar för den orik* 
tiga fatfen 9 att man kan i mtneralogilkt baiH 
feende betrakta fåfom ej vä[enttigt ^ hvad (oni 
i kemiikt wrkilégen fa ar. 

Hvad llutligen den förebråeUen beträffar, 
att jag pi fädana grunder itikiljt tvenne t 
deras blandning något olika varieteter af EK 
fenkiefet, bvari, lika fom i minga dylika dt^ 
flinäioner^ ingen vettenfkapKg Mineralog fkalF 
tolja mig) fi träffar den mindre principen för 
fyftemet, af hvilken det icke kan vara en 
följd 'att uppföra fåfötn fär&ilta fpeciea fosfi* ' 
lier, innehållande olika qvantiteter af meka- 
niika inblandnmgar, än min individuella kinne^ 
dum af Mineralogi i alhnänhet, oich ligger fä- 
lédes utom det ämne vi här bafva till huf vuch 
foremåh Dock^ i fall någon Läfare fkuUe 
vara nyfiken att tnhemta huruvida jag gjort 
mig förtjent af denna forebräelfe^ eUer ej , i4 

mä 
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må det tillåtas mig att bänvih till den fyfie* 
matifta appftallningeii Fosfilet Hidnlwrgit^ 
Familjen Ferrunij och till de Anniärkningarj 
jag i noten bifogat^ förande delta foefil. 

I anledning, af detta och följande: "So 

fifld wir doch anderer Seita nicht weniger feft 

iiberzeugt^ dab die Anwendung der eledro» 

chemifcben Theorie tind der Erfahrangeoflber 

die fetten Proportionen 9 auf die Mineralogiej 

auf eineni gan2 anderen Wege gemacht wer» 

den musfe, als Herr Berzilius vorgefchlagen 

. hat 5'* torde det tillåtas mig att erinra Mtnenu* 

logerna om nödvändigheten att^ vid bedöm* 

mandel af nya eller förändrade vettenikapliga 

åfigter^ färdeles frän Kemiens fida , med mera 

varfamhel lemna gehör åt den förfUiJuollany 

emedan en lång och inplantad vana vié en vits 

åfigt^ ofta hos ofsy utan att vi märka det^ 

intager en på poRtiva och okuUftotliga grun» 

der ftödd öfvertygelfes fiälle^ och kan då ic< 

ke, utan genom en längre fortfatt profining 

och fmåningom tilltagande vana vid den nya 

åfigten, i fall denna ar riktigare 9 fmåningom 

utrotas. Sådant har förhållandet hittills varit 

både med ftorre och mindre förändringar i an* 

tagna vettenikapliga fatfer^ och vanligen hän^ 

4er del j att ett följande ttdehvarf är allmänt 

8f vei^ , 
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ofvertygadt om riktigheten af hvad en Hor it\ 

af det föregående befiridt fåfom oriktigt. 

Slutligen bar man ockfå gjort det inkaft^ 
att de kemifka underdokningania ännu ej bun* 
nit den grad af noggrannhet 9 att de nya 1S« 
rorna kunna till hela fin vidd användas och 
befcrilUia; mit ii förbäller fig^ ar beklagliges 
fanntj men det bevifar intet emot de nya å- 
figtemaa riktighet; ty det ar klart , att ju förr 
nan begynner behandla vettenfkapen ur rikti- 
gare fynpunkter 9 ju tidigare vända fig under» 
fökningarna åt riktigare båll^ och ju fnarare 
liinner man målet. 

2) Några Reflexion$r åjvtr JUimralUma/ eon» 
Jordkloteta oorganifka matfa utgoréa af 

en mekaniik blandning af flerahanda kemiika 
iBreningar, fpridda om bvarandra i ftörre och 
mindre delar. Då Here farlkilta föreningar lig- 
ga bredvid bvarandra i få ftora delar 9 att de * 
kunna flionjas med ögonen, eller att de kun* 
na genom mekaniika medel åtlkiljas, kallas 
fosfilet ett ManJadi fosjil; fådana aro de fiefta 
bergarter. Då åter de flera färikilta forenin- 
ningar^ hvilka kudna finnaa fammanblandade 
] ett fosfil, icke kunna med ögonen upptäckas j 
hvarken i friftt brott eller di flenen flipaa och 
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poleras j kallas det ett famnumyutét fosfit^ åti* 
före att deCs Uandniog likfiar dm fomfas^di' 
tvenne eller flera fmälta kroppar^ fom ej ke« 
tntikt fonma, Uandss och lemoaa att häftigt 
Helna ^ innan hvars och ens farfkilta kri&alli* 
iattooskraft humér famla dem i fiöne och fyn- 
ligen afikiljda delar. Då åter i ett fosGl ke» 
miika analyleii ej kan upptäcka amiat an fada-^ 
xia befiåndsdelar^ om hvilka vettenfkapen lärt 
oCb att de 5 i det genom analyGeo fundna 
ti va förhållandet, kunna utgöra en enda ke* 
wiSft föreait^j få kallas det ett obUmdadt fosfiU 
Flere Mineraloger hafva för de tVenne fifta 
flags fosfilier valt namnet etiUa fosfilUr } men 
utom det att båda i en vettenllkaplig Mine- 
ralogi ej böra förblandas j få ger ordet inkil 
har en tvetydig bemirkelfe- ty man kan vil 
fign om demanten att den är ett enkelt fosfilj 
men ej om i, ex, fmaragden^ fbm detemot 
är ett oblandadt. Jag ikulle önlka, att Mine- 
ralogerna ville bifalla denna lilla innovation ^ 
Com både i fpräket och i faken är riktigare 
än den förut antagna benämningen* 

Werner, och efter honom de flefla an- 
dra Mineraloger, indela fosfilieiiia i enkla och 
Idandade, h vilket fednare f varar emot hvad 
jag i det föregående få kallat j och utgöraa af 
de förra om b varandra fammanblandade. 

Då 



28 FirjSk titt éft reni 

Då de enkla, «ller rättare oblandade , fos* 

filierna äro för den oorganifka Naturhiftorien 
det fanma fom bokftlfverna och orden för 
fpråket^ Tå förtjäna de naturb*gtvis en ganfka 
Ikarp prof ning 9 innan de af Mineralogen för* 
klaras för oblandade. Man kan fvir ligen för* 
dra, att Wbrner, i den period då denna 
indelning af honom gfordef, Ikulle hafva va* 
rit i ftänd till denna pröfning , helft vettenika* 
pens (kick i det hela di ej hunnit den grad 
af utveckling, fom vifat nödvändigheten af en 
fädan noggrannare pröfning. Haut deremot 
bar, derigenom att han fökt uppleta hvarje 
minerals kimgeftalt, kunnat komma till preci- 
fare relultat än Werner^ oaktadt äfven han 
i detta Smne lemnat ganfka mycket att vidare 
afgöra. Derigenom har händt ^ att båda fåfom 
. oblandade anfett ganlka minga foslilier, hvilka 
vid närmare underfokning torde befinnas höra 
till de lannnangjutna. 

Dä vi of verväga hvad ett fosfil i kemiikt 
bänfeende bor anfes vara', ar det omöjligt att 
icke i tanken föra fig tillbaka ^ till den period, 
då fösfiliema placerades på de rum der vi 
träffat dem. Vi finne då åtminfione några om- 
fiandigheter, hvaraf denna f5r^ ofs evigt bort* 
gömda procefs åtföljdes* Bland desfa är, att 
visfa fosfilier varit liqvida etter mjuka, di 

andra 
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andra redaa antagit faft form^ h varigenom de 
förra (ammanbSrtat (ig med de fednare, utan 
att kunna inblanda fig i dem* Man kan icKe 
föreftSIIa Gg, att de mjuka eller liqvtda maa* 
forna i allmänhet beftått af en enda kemiik 
förening , hälft de uppftått ur en blandad maa» 
fa af många 9 och måfte fåledes hafva inne» 
hållit få många af dem^ fom för tUlfillet kua« 
de bliiva flytande. Ur desfa liqvida har kri- 
Hallkrafiten och någon gång en precipitation 
afikiljdt här och der vis [a af de deri befintli- 
ga kemiika föreningama^ fom af fatt fig i en 
oblandad och näHan ren masfa, vare lig an- 
fkjuten eller blott fälld. OfU äter bar. ett 
fädant blandadt liqvidum delnät innan kriftall- 
kraften begynt åtikilja de blandade fprenin- 
gärna , och masfan framfiäller då ett efter ut* 
feendet homogent aggregat 5 med e)ler utan 
tecken till inre kriftallmilk textur , allt efiter 
de blandade masfomaa olika keiniika natur. 
Det ar naturligt , att mängden af okriftallife- 
rade tosfilier måöe vara af en dylik ^ lamman*, 
gjuten natur 9 och att det måSe vara ganfta 
fällf^mt, att fådana ej (kulle vara en bland- 
tiing .af flera kemilka föreningar. Det tillhör 
den kemiika analyfen att framleta^ genom hvil* 
ka föreningara famma^gjutn]ng deuppkommit« 
Jag vill förföksuatt upplyfa detta med ett 

exem* 



30 Fårfik titt ett runt 

^Mipd: FöreftaUom ob att mra bnnnanfmSlt 

alun och glauberfalt i deras kr i ft all vatten ^ och 

i 

låtit Uandningen fielna* De utgöra nu en ef- 
ter utfeendet homogen tnasfa. Föreft allom ofs 
vidare 9 att en (ådan fuoaea dela infprangd^ 
dels njurvis inblandad emellan andra fosHlier^ 
och i detta tillftånd blefve ett föremål för a- 
nalyfen. benne ikuUe da deri finna fvafvel* 
fyra 9 kali^ natron^ lerjord och vatten ^ utan 
att vid lefultåtets kemMka revifion hvarken 
{vafveUyrana eller natronets eller vattnets fy- 
te fti i något multipelt förhållande till ler}or« 
dena eller kalits. Likväl^ då refultatet när* 
mare betraktas , finner man, att lerjorden it 
till kalit^ fåfom i alun^ och då man afdraget. 
den till bådas mättning erforderliga fvafvelfy* 
ran, är den deraf återdående delen lagom till 
natronets mättning ^ och flutligen^ dåglauber»^ 
faltets krifiallvatten afdrages frän hela vatten* 
halten 9 blir återfioden hvad den funna qvan* 
titeten af alun behofver. Denna analys (kall 
nu bedommaa a^f Kemiftem Är då den oui^ 
flindigheten, att den underfSkta masfan fore* 
kommit Cafom ett enda homogent fosfil^ tilU 
facklig att deraf draga den flutfats, att det aU 
ven bör betraktas fåfom en enda kemiik före« 
ning, och llfom ett bevis ^ att i naturens Inre 
verköader de befiamda ^oportioneina emellan 
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föreningarna ej lika obrottsligt iakttages^ fi* 

fom i våra laboratorier? Kan man, Crägat 

jag , på en grunjd^ fom för Gg :Qelf ingen ting 

bevffar , draga ett (H ovettenlkapligt och mOC 

en fund flutkonft iiridande refultat? Eller bor 

• 

man icke fnarare bettaiita det -funna fosfilet 

iafom (animanblandadt af glauberfalt och alua^ 
på den gr ond , att beftåndadelame till qvatitet 
ochqvantitct dermed öfverensdämmaj och att 
Kemien icke ger niinfta anledning att &nno* 
* da en kemiik förening emellan glauberfalt och 
aiun. Dä få många exempel på £ammanGiitfta 
kroppar, fotp i flytande tiilHånd kunna blan* 
daa 0ch ledan fteina tillfamman^ utan att utgö- 
ra kemilka föreningar, förekomma i våra la* 
boratorier, ikuUe val deliamma miadke ags 
rum vid jordglobens ofantliga procesfer, hvilka 
lika ofta gå ut på att fammanblanda^ fom att 
åtikilja? _ Det kan fåledes, i min tanka, an* 
fes för ganika afgjordt^ att många ai de foi^ 
filier, fom i fyftemerna fä namn af enkla, e- 
gentligen äro fammangjutna blandningar af fle^ 
ra, och denna omfiindighet är af högfta vigt 
att iakttaga vid bedömmandet af de kcmaflui 
analyfemas refultat* Man torde hafva anled* 
ning att vänta detta hoa de flefia derba fosiilier* 
De krafter, (om Uräfva att ur den blan» 
dade masfaa atikilja viafa kemiflui föreningaf j 

kun» 
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kucma VJira flera^ bland hvilka kriilallifations* 
kraften intager frampa rummet^ (krnäft kom- 
ma fällning, fublimatkm Mh, mlbanda , Ifven ' 
mindre redigt kända verkningar af electriik 
fördelning i jordens inre. 

Hvad krifialliCalkMi beträffar ^ iå händer 
det fällan eller aldrig att den producerar ab« 
folut rena kriftaller. Vi känne af erfarenhe:^ 
ten ur våra laboratorier, att kriftallerna alltid 
innefluta en portion af de i moderluten inne- 
hillna ämnena, h vilkas qvantitet i kriftallen 
ilar i förbiilande till moderlutens mättninga* / 
grad med desfa imnen* Jag har debutom, i 
min förut åberopade Af handling (&dri4j, vi* 
fat^ att kroppar, fom ef kemiOu förenas ^ kun* 
na fanunankriflallifera och, om jag få får fäga^ 
bygga en krifiali af olika föreningar, tom^ 
utan att ömfelidigt frånfiöia h varandra j lägga 
fig tillfamman i en vifs geometriik ordning. 
Likväl inträffa ännu andra omiländigheter, fom 
föranleda att ett krifialliferadt iosfil ej aiitid 
ar att anfe fåfoni oblandadt. 1:0 Antingen 
uppfupes ett liqvidum af en pulverformig^ 
redan hårdnad masfa^ och krillalliferar om- 
kring famt innefluter pulvret, fom då meren» 
dels kan med blotta ögonen Ikönjas^ fådana 
iro t. ex, de bekanta kalkfpatskriftaUema från 
FontainebleaUj och ett flags få kallad 1)itter^ 

fpat 
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[pat från Taberg i Wermeland, (om, efter 
RoTHOPFs underfökning, lemnar ett ikelett 
af gö&um, då den upplöfes i utfpädda (yror^ 
och der man ftandom träffar halfva (luffen va- 
ra ^öikum enfamt, och den andra bälften igö- 
fttiin infmält i' Kalkfpat 2:0 Eller ockfå hin« 
der, att i eo mjuk eller bali£lytande blandning 
af tvä eller flera föreningar, (om häller pä att 
fielna, en af dem är begåfvad med en öfver* 
vigande kriftaUffatioQskrafjt. Dennes partiklar 
liomma då i en krinailinifk polaritet , men utan 
att kunna i den fö^a rörliga masfan emellan 
lig utpräsfa de heterogena partiklar foin om- 
gifva dem. Oakudt det affiånd, (öm hårige* 
nom uppkommer emellan de polarilerade par- 
tiklarna , ftäUa de 6g likväl alla i enahanda' 
polariik rigtnjng , och en kryftall uppkommer^ 
fom väl är en enda förenings kryilali ^ men lom 
i fin masfa kan innelluta fiora qvantiterer aE 
främmande den egentliga kri&allen .ej tillhör i« 
ga imnen* Föreftäller man fig att desfe fed* 
nare kunde af ett lösningsmedel utdragas ur kri- 
fiallen , fä IkuUe denne dä antingen falla fon* 
der eller lemna en fvamplik fiomme. 

Sädana kriftallKationér förefalla ej fällan 
i mineralriket^ och jag kommer att vid be- 
flurifningeo om de vid Fionbo , nära Fahlun 9 
fimna foslilieraa framvifa ett dylikt gaulkamärk- 
IV D«L G vif 
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värdigt exempel af en fmaragd, lom på detta 
fatt anfkjutande, inneflutit en ftor masfa af 
ferpentin. 

Bafis for all Mineralogi är fåledes kdnn$* 
dommom dt Jjäjfidndiga kmijka föreningar, f om 
t minerotriket förekomma diU oblandade^ dels fanf 
mangjutnam 

Innan man kommer till full vifsbet deri, 
fordras afgörandet af tvenne för detta ända- 
mål ganlka liufvudfakliga frågor, nemligen: 
i:o Hvilket dr det fiörjla antal fdrjkilta bindra 
troppar^ fom kunna tillfamman utgåra en öeftdmi 
kemijk förening? och 2:0 Hvilket dr maximum 
af hvar oeh en fdrjkilt bindr kropps partiklar ^ 
fom kunna ingå i en vifs förening; dr detta ma* 
ximnm högre , t män fopt beflåndsdelarnas antal 
. åkas? 

Desfa frågor borde från Kemiens lida va- 
fa afgjorda , innan man begynner fydemattrera 
i Mineralogienj men fom det i alla vettenika- 
pers utarbetande varit den vanliga gången , 
att börja med Imå utvägar, och att efter hand 
från utarbetandet bemta rättelfer, få måfie at« 
ven vi i detta fall lemna desfa fvåra problemer 
att af fortfatta underfökningar utredas, erkan* 
nande nödvändigheten af många rättelfer och 
förbättringar^ fom deras fulla utredanda måfte 
ge åt det förfla förföket till ett fullt confequent 
fy Hem för Mineralo^ieo. De 
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De anförda tveone preliminär- frågorna 

fordra en fulllländig kännedom af kemifka the- 
orien, förknippad med vidftrackta och omfat- 
tande mineralogiika kunfkaper^ och derjemte 
analyfer^ anfiällda ibed en noggrannhet och 
fullkomlighet ^ fom man kanlke icke har ratt 
att vänta af någon i vår generation* Ehuru 
det visferligen icke kan falla mig in att villja 
f örföka med våra närvarande kunlkaper utreda 
detta ämne 9 få må det dock tillåtas mig att 
idka föra Läfarea litet längre in derpå» 

En mängd temmeligen diftinkt caraäeri- 
ferade kriftalUferade fosfilier förekomma^ hvil* 
ka äga få många bellåndsdelar, att man nöd* 
vändigt måfte tveka om alla ^desfa möjligen 
kunna utgöra en enda förening. Det fordras 
dä. att genom en behörigt vald och aniiälld 
underfökning , utröna om få än Om t. ex, 
vi finna 9 att Homblende^^ eller något annat 
väl caraäeriferadt fosftl^ hvari Kemien upp- 
täckt många befiåndsdelar^ alltid, hvar hälft 
det finnes 9 har lika geometrifka caraät rer och 
visfa befiåndsdelar gemenfamma, flundom t 
olika relativa qvantiteter, och fiundom blan* 
dade med andra fom ej förekomma i alla Horn- 
blende-kriRaller, få är naturligtvis förfta frfi* 
gan: Aro de geometriika caraäererna abfolut 
de famma? I f aU det få be^nea^ 11 fynea 

Ca det 
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det vara temmeligen conlequent och riktigt 
att flata 9 att kriftallen alltid utgörea af en 
och famnia förening , till bcftåndsdelar och de» 
ras relativa qvaatiteter alltid likaj ty i fall 
någon Hornblende-kriRall (kulle innehålla £ie« 
ra partiklar af en beftåndsdel, eller partiklar 
af en for de andra fmnmande beftåndsdel j få 
måfle detta naturligtvis frambringa ikillnader 
i kemiiguren , hvilka böra kunna geometriikt 
framletas. Låt ofs nu antaga^ att Hornblendej 
hvar helft det förekommer, ger vid geometri* 
flLa analyfen abfolut famma refujtat, men nå- 
gra olikbeter vid den kemilka. Det kan då 
tänkas, att man genom jemförelfer af analy* 
fer på flera fådana geometriikt identiika exem- 
plar kan komma derhän att framftälla den eg- 
na kemilka förening, fom utgör hornblende» 
kriftallen, och att tydligt ådagalägga, hvilka 
af de i fosiilet funna ämnen fom ej tillhöra 
den, och fåledes ej hora till det egentliga horn* 
blendets conftitution». På lika fätt kan man 
hoppas, att genom ett fortfatt arbete i hvart 
och ett fosiil af en complicerad fammanlattning, 
framleta hvilka binara beflåndsdelar deraf fom 
utgöra den egentliga föreningen, och hvilka 
fom endaft äro tillfilliga^ och idet är otvif* 
velaktigt, att under desfa foiikningar de fram* 
kaftadeirägorna flsLola befvaras genom de vun* 

na 
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DSL refultatens jemförande. Det är annars 

vifstj att dä man kaAar ögat på analyfeina af 
.flera fäfom geometrifkt och naturhiftorilkt i- 
dentiika af Mineralogerna anförda fosfilier^ 
olikheten i de kemifka refultaten framfiäller 
ett chaoa^ fom fnarare förlkräcker än upp- 
muntrar, (Srdeles då man befinnar huru i myc- 
ket enklare faker det kodat ihärdigt arbete 
och oafbruten tankefpSnning ^ for att vinna ett 
Ijus^ fom man efteråt förundrar fig att icke 
genaft hafva (tit. 

Men innan jag lemnar detta Smne^ Ikall 

jag ännu anföia en för den vettenlkapliga å- 
figten af fosfiliernas conflitution högft väfent- 

lig punkt. Låt ofs lägga för ofs ett mång- 

ialdigare £amman(att fosfi.1 , t. ex. Fyrop (b vari 
kifeljorden Sr fyra mot de 4 baferna kalk 9 
magnefia ^ lerjord och jernoxid) ^ med den f öre^ 
ftallning) att defs beftåndsdelar möjligen mi 
utgöra en enda oblandad kemiik förening. Vi 
kunne dervid i förfia påfeende icke lika få 
redigt föredälla ofs huru desla 4 filicater kun- 
na vara fammanbundna till ett gemenfamt helt, 
fom vi tycka ofs infe huru fvafvellyra och 
kalkjord i gipfen kunna utgöra en enda fore- 
ning. 

Det är väl fannt^ att efter Daltonika, 

blott mekanilkt-aton^iflilka grunder^ vore fa- 

ken 
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ken ganlka lätt forft&dd, emedan man der af 
ett giCvet antal atomer bygger en (ammanlatt 
atom, på lika filtt (om man bygger ett Ihus^ 
utan affeende pä annat ^ än att det mathema* 
tiika i conftrudionen är riktigt ^ men ingenfta- 
des framlyfer oriktigbeten af fådana halfva å* 
ftgter klarare In har, ty det ikuHe föranleda 
&n oändlig feries af föreningar i ett jiäfian 
oändligt antal proportioner. Erfarenheten der* 
emot intygar att (ådaat ej äger rum, och en 
mera omfattande åfigt bjuder .ofa att ej gå d^ 
l^rafter förbi, hvaraf föreningarne bero. 

Vi veta, att elementen i den ooraantjka 
naturen firäfva efter att förena fig i mån af 
deras . eleftrokemiika motfats, och deraf foljer^i 
att, då föreningar juft genom denna äga rum^ 
aldrig mer än tvä kroppar kunna förenas, e* 
medan en tredje iamverkande kraft ej gifves, 
Svafvel förenas med fyre; natrium förenas 
ockfä med fyre, och hvar och en af desfa är 
efter ikedd förening att betrakta fifom blott 
en -enda kropp, fvafvelfyra eller natron. Dics» 
fe tvenne kunna nu förenas, men ej fafom 
trenne: fvafvel, natrium och fyre, utan en- 
daft få(om tvenne, fvafvelfyra och natron, 
och efter Ikedd förening, fedan den eleftro» 
kemiika motfatfen är dem emellan hafven^ 
utgöra de äter blott en enda kropp. Denne 

ätet 
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Stcr (oténas med vatten till kriftalliferadt glau*. 
Jberialt^ ej iklom de tre: (vafvellyra^ oatrOQ 
och vatten 9 utan blott fåfom tvenne: Ivafvel» 
iyradt natron och vatten. 

På lika. fitt förenas {vafvelfyradt kali med 
ivafvellyrad lerjord 5 genom det förras mot« 
lata £&fom eleftropofitift emot den fednare få* 
fom eleäronegatif. Deafe två utgörA nu eo 
enda kropp , fom åter fr fin fida kan förena 
fig med vatten. För att fåledes göra den rent 
kemilka analyCen af kriftalliferad alun , fordras 
att förft åtikilja de två närmafte bedåndsdelar- 
na , hvaraf den ar fammanfatt* Deafe äro vat- 
ten och egentlig alun. Sedan Ikola desfe åt* 
friljas^ det förra i fina element 9 och den ied* 
nare i fina närmafle beftåndsdelar , fvafvelfy* 
radt kali och fvafvelfyrad lerjord^ desle åter 
hvar och en i fina^ och få ända till fiQa ele* 
menten* Allt hvad fom i detta fall ar ratt 
och gäller om det anförda exemplet j måde 
vara ratt och gälla om hvar och en annan 
kropp 9 fammanfatt efter principen för den o« 
organiika naturen. 

Dä vi fåledes få ett fariimanfatt mineral 
för ofs^ blir förda frågan: Hvilka äro deCs 
två närmafte befiåndsdelar? Denna fråga är 
J enH>lare fosfUier lätt befvatad^ men i mera 
{anunanO^itta torde vi för det närvarande endaft 

kun» 
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kunna gifsningsvis leta ofs fram, T. ex* i Ta» 
felfpaten = C S ^ äro desfe nirmafte beftind»* 
delar kifeljord och kalkjord, I Grammaciten, 
hvars fammanfattDing uttryckes med följande 
formel =CS*-f-MS^, är det ännu lätt funnit 
Att de utgöras af C S ^ och af M S d. . a. af 
de tvä föreningar, fom hvar lör fig utgöra Ta» 
felfpat och £dt'l irrpentiii 

Låt oIs nu töretaga ett annat mera fam* 
manfdtt fosGI, t. ex Kanefften och Vefuylan^ 
h vilkas lammanlattning, enligt Klaproths 
analyfer^ kan uttryckas med FS4-4CS4. 5 AS« 

Här gömmer lig den naturliga itudclningea 
mera undim, men kan anda med faunolikhet 
finnas, Fosfilet innehåller 5 AS mot 4CS^ 
fåledes kunna desfe tvä ej utgöra den ena 
halfvanj emedan deras antal då borde vara 
lika 9 eller den enes partiktar en multipel af den 
andres^ om äter den ena partikeln AS lägges 
till FS9 fä får man FS«f AS, fåfom.en kropp 
förenad med CS^-AS iåfom en kropp ^ men 
4 partiklar tif den fednare förenade med ea 
af den förra, ^ Detta ena exempel torde va- 
ra nog att göra mig förilådd, ^ Det är klart 

■ att 

Denne fednare» beräknad efter analys af Dr. 

John, innehåller i färikfit tiimånd defsutom vat- 
ten* Se vidare: £del ferpentin^ familjen Magoe* 
fiiun^ i Syftcm» uppftallniogeat 
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att fosfilets e1e£trokexni&a conftitution, om jag 
fi får kalla denna kemilka klyfning , bor fram- 
Sällas af famma formel ^ fom framlägger an« 
talet af de binära partiklar den innehåller^ jag 
anfer det likväl ännu mycket för bittida att 
våga ett förtök der ti helft utredandet af dea» 
la nyväckta problemer fäkerligen fordrar mer 
Sn en mennilkas lifslängd och arbetaförmåga* 

Emedlertid böra vi å en annan fida icke 
heller låta fvårigheter afikräcka, och icke tro 
att det är oriktigt att utgå från confequentare 
principer, f5r det att deraa användande ar för* 
knippadt med fvårigheter , fom till och med 
kunna anfea oofvervinneliga; ty det rätta i 
h varje fak är blott ett, det må för öfrigt va- 
ra fv&rt eller lätt att framleta* 

3) Forfåk till en Critik af några Mineral- 
fufiem. 

Man kan indela Mineralfyftemen i tren* 
né Clasfer : ct) fådana fom grunda fig endaft 
på yttre caraderer} /3) (ådana lom grunda fig 
pi fammaiifattningen och yttre caraSerer til- 
lika, och y) fådana fom grunda fig på fam* 
manfattningen enfamt. Jag Ikall hår göra nå- 
gra allmänna anmärkningar öfver åtfkilliga 
fyftem af hvarje clafs, famt föka vifa deraa 
fördelar eller olägenheter. 

Sland^ 
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Bland fyftemeii af forfia clasren ^ (kall jag 
endail omtala Brunners. De flefle Minera* 
•loger hafva följt Cronstedts bufvudindel* ' 
ning af fosfilierna i Jordarter, Salter^Jordhart- 
zer och Metallen Den ligger afven till bafia 
för Brunners fyftem. Hvar och en af desfa 
dasfer delas fedan i ordningar, fom beftam* 
mas af texturen, t. 6x. i fosfilier med i:fta 
Oxdn. Jordartad textar , srdra Ordn. finfjallig, 
'Sidje Ordn. bladig/ ålde Ordn. ftrålig, 5:te 
Qrdn. tradig, 6:te Ordn. finkornigtbladig, och 
7!de Ordn. tat och obefiamd. Salterna inde- 
las efter fmäken : i fura famniandragande, fota 
fammandragande , falta o. U v.. 

Då man har förlig ett fo8iil,hvaranamn 

man önfkar veta, fä vore det efter utfeende 
ganfka lätt att i detta fyftem uppföka det, pä lika 
'fitt fom i fyftemet för den organifka naturen, 
under det att den krets, inom h vilket fosfilet 
fltall finnas , genom iakttagande af under-afdel- 
ningarnas caraäerer blir allt mer och mer tråi^,. 
till defs man flutligen i fyftemet träffar det 
fosGl, hvars alla yttre kännemärken fuUkom* ' 
ligt inftämma med det underfoktas. Ett fädant 
fyftem har beqvämlighet till fitt ytterfil ända- 
^mil; men har i vettenikapligt hanfeende ej 
annat värde än ett regifter, med h vilket det 
har den omftan^dighet gemenfam, att det fam« 

man« 
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HafioRäller fosfiHer af den meft olikartade hut" 
jnanfiltning 9 på deo grtttidy «U de hafya ea 
vifs carader gemenfam , pä famma fatt fota 
i regiOret olika beskaffade fafcef iU tUKam. 
man, efter fom de bafva flere eller färre af 
de förAa bokftafverna gemeolaroma. Demui 
beqvämlighet Ikulle likväl kunna hafva något 
varde 9 om icke det oftaft vore gaoIKa fväiijt 
alt med ord utmärka kropparnes yttre habitus 
på ett få beitapidt fått 5 att den f ökande kiio- 
de flaona utan villrådighet på det råtta fos&* 
let* Detta ar likväl i Mineralogien långt fvå* 
Are , an i den organiika NaturaUhiftorien, och 
det grånfar näfian till omöjlighet ^ nar de ex* 
emplar af f osiilier man har att underloka åro 
mindre redigt caraäeriferade^ h vilket åter of- 
taft intriUfar, ft att man vid en dylik uppfok- 
ning ej fällan råkar i villrådighet, ej ^ndaft om 
fpeciesy. utan till och med fiundom qm ord- 
ningen* Men denna fy&ematifka upphällning 
bar defsutom annu flere och ftörre olågenhe* 
ter 9 bland h vilka i fynnerhet bör anmärkas^ 
att) under ^t den fammanftaller de meft he- 
terogena kemifta föreningar, händer att en och 
{a.mma kemiika fubftanz förekommer i flera 
farlkilta oidningar, efter olikheter i defs tex» 
. tur^ få förekomma t. ex. flufs(pat och tung- 
fpat fåfom ej mindre än 3 förikilta arter i detta 

fy. 
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fyftem. Häraf följer vidare, att då hos tti 
.och famma iosfil en del vore vittrad, en tn* 
nan del ännu oförflörd kriflall, och denne åter 
firamlkjuter från och fammaohanger med en' 
derb masfa af famma fubRanz ^ få (kulle desfa 
3 olika ikepelfer, af (amma kemiika förening 
och af famma fluff^ utgöra i detta fyftem 3 
färfliilta till olika ordningar hörande arter. 

Men vi hafva förut, a priori infett oan* 
vändbarbeten af denna flags clasfiflcationsme- 
thodiMineralogien, och jag har anfört Brun* 
NER8 fy dem, ej för det jag anfett det aga 
minfta vettenikapligt värde, utan för alt vifa 
huru fullkomligt erfarenheten i dennii punkt 
I>efannar den theoretifka ipeculationen, (om 
vifat att allt detta måfte vara en nödvändig 
foIjd af principen- for den oorganilka naturens 
fammanfättniog. 

Bland fynem af 2. 'dra clasfen, fom anvan* 
da på en gång fammanfättningen och de yttre 
cara£lererna, fäfom grund för fosfiliernas upp» 
liällning, Ikall jag nämna Werners och 
Hausmanns. 

Werners har någon tid varit det rå« 
dande fyltemet, och Mineralogiens idkare 
erkänna i dels upphofsman ett af de ftör- 
fta Ijas denna vettenfkap agt Då Werner 
^elf ej utförligt beikritvit fitt fyftem, utan 

lem* ' 
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lemnat denna omforg åt Lirjungar 5 fom ofta 
nog ej törmå intränga, i alla ett liort {nilles 
aiigter, och favitfca derlgenom ofta ffamlägga 
dennes idéer fåfom de fjeltve fe denij icke 
fåfom de i i^^lfva verket iroy få kan det han* 
da^ att mineralogin^ a vetten&apen 5 påd^tfätt' 
Werner gelf Ikulle hafva publicerat den^ 
kunde hafva fått modificationer af mycken be- 
tydenhet. Emedlertid måfte jag hålla mig vid 
Wernerlka fydemet^ fädant det kommit till 
vår fcunikap^ och Ikall föka framlägga- allm 
de {loia inconfe(^uencer det, i min tanka 5 in- 
nehåller, derigenom att det är byggdt pä tven* 
ne oförenliga principer, på fammanfättningen 
och på hopAällningen i fiorre till yttre cara* 
£tererna flägtlika flockar. ' 

Uppränningen till Werners fy Hem är 
helt och hållet kemiik^ och alla defs af delnin- 
gar grunda lig på iammanfättningen, fä fom följer: 

J Clas/en. ^rdartade Fosfiliir. 
I. Demantflägtet 
3« Zirkonflägtet. 

3. Kifelllägtet. 

4. Lerllägtet. ^ , 

5. Talkfiägtet. 
6- Kalkflägtet. 
7* Barytflägtet. 

8. Strontianflägtet. 

9. HaUithflägtet, z CtM- 
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2 Cktfm. Sniiariadt FoifiUtTé 
1. Kolfyreflägtet. 
2f. Salpeterfyreflagtet. 
3v Saltfyreflägtet. 
4, Svafvelfyrefiigtet. 

3; Clas/en. Brännbara Fa/JUUn 
U Svafvelilagtet* 
2* Jordhartsilägtet» 

3. Graphitflagtet» 

4. Refinallägtet. 

4 Ctatfin. MiMiyka Fosjilitr. 
t. Platinallägtet*. 
i. Guldflagtet. 
3. Qvkkfilfverfläglet, 
4* Silfverllägtet. 

5. Kopparflägtet. 

6. Jeniflagtet* 
. 7. Blyflägtet. 

8. Tenailagtet. 

9. Wismuthflägtet. 
I o* Zinkflagtet» 

^ II. Antitnonflägtet. 
12. Silvanllagtet (Telldrflagtet)» 

a3« Brunftensflägtet. 

14. Nickelilagtet. 

15. Koboltflägtet. 

16. >lr(eiiikilagtet 
17» MoIybdeni%tet. 
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• . 18. Scheeinägtet (Wolframflägtet). 

19. Menakllägtet (Titanilagtet}. 

20, Uranflägtet. 
3f. Chromllagtet. 

Demanten (lär här bredvid ziikooen^ der- 
före att bida hafva i håidhet och genomikin* 
lighet nägon ting gemenCämt, och att zirkon 
läledes kan atifes (åfom en öfvergångslänk frin 
demanten till de, mindre härda kifelartema. 
Men demanten är^ oaktadt fin hårdhet ^ ett 
brännbart fosfil ^ och på intet fatt , och till 
ingen annan af .fina caraderer ap hårdheten^ 
analog med jordartade fosfilier. För denna 
enda caraöerens Ikuld ar demanten ialedes ftälld 
ur den ordning (brännbara)) dit han^ efter upp* 
räpilingen af Wemerika fyfienietj och ge- 
nom fina phyiifka egenfkaper, t. ex. fin fpe« 
cifika firålbrytningskraft^ hörer. Redan i for- 
,^ fta länken af kedjan finna vi fåledes att Wer* 
NER felat emot fyftemets hufvudprincip^ fam* 
manfSttningen , för att producera en öfvergängs- 
fammanfl;ällning^ lik den organilka Naturalbi- 
ftoriens. Vi finne vidare i förfia clasfen ett 
flägte , fom fått namnet Hallithflägte^ ii 
falt , och fom innefattar endafl; tvenne i vatten 
olösliga falter 9 fiorazit (boraxfyrad talkjord) 
och Kryolith \ dubbelfalt af fiafafpatfyra medf 
-lerjord pch natroo). . Sedan man på de före« 

gående 
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gående llägterna förut funnit Flufsfpat 3 Apatit, 
och flere bltartade^ lika olösliga ocb ej min- 
dre härda fosGlier^ Sn de tvä fom utgöra Hal- 
lithilagtet^ fi kan ingen vettenikaplig grund 
infes, hvärföre desfe fiflnämnda komma att 
uigöra ett (ärikildt llägte. Öfverfei^ man der« 
emot den fpecieltare Wernerlka uppftällnin- 
gen^ ik finner man tydligen 9 att det fifl> 
nimnda tillkommit af det ikäl , att på talk> 
jordsilägtet icke förekommer något annat tos- 
fil, fom har yttre flägtlikhet med Boraciten^ 
äfvenfom detfamma inträtiar pä lerjordsflägtet 
med Kryoliten. Werner har fåledes upp- 
oHrat confequencen i igelfva fyftemets kemi- 
Ika uppränning 9 för ftrafvandet att kunna Tam- 
manftälla mineralierna i flockar, fom äga yttre 
ilägtlikheter. 

Werner begår ännu en inconfequens 
emot fitt fydem , fåfom kemilkt betraktadt , deri 
att han ej famlar alla falter på 2:draClasfen, 
fom egentligen ar ämnad åt falter; utan flrör 
dem nädan utan ordniug på de andra clasler- 
na. Sä t. ex. finner man Gipa och Fltifsfpat 
pä kalk, och Boracit pä Hallithflägtet i för- 
fla clasfen j Bittcrfalt och Vitriolerna pä Svaf. 
vellyreflägtet i2:dra clasfen, famt fiutligen arfe- 
nikfyrad famt fosforlyrad jem- och koppåroxid 
på Jerncta eller Kopparens llägte i 4:de clasfen. 

Principen 
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^hcipeti fynes val VBn'«tt fiaUa detfa téltet 
på balerna 3 då de äro olösliga^ och pä fyrorna , 
dä de äfo lösliga j men ifvea detta ac icke 
^onfequent följdt, ty wolframfyrad kalk och 
wolfnunfyrad jernoxidul^ tom bada aro olös- 
liga^ fiå pä fyrans radkaL Desfa kemifta 
iacon(equen£er, i e(t tiU fin -grmd kemilkt fy- 
Hem 9 aro Sk ftora (Sr alt kuiina ofirerfes el- 
ler vara utaa betydenhet, och inäfie natur* 
Ugtvis rSttas i ett tidehvarf , då vettenftapen 
tillräckligt fnqgnat för att göra dem fallande 
i ögonen. 

Men atven i den inre aaoidoingen fort* 
fattas inconfequetifenia fyftemet igenom , och 
beilandigt i den afUgt att bilda naturliga floc* 
fcar, livUka WEitNca kallar Sippfchafttn.^ Låt 
oEs kåda ögonen pä några af desfa» Kiefel- 
flagtet iaoeballer fäjande fippfchafter : i :o Kry 
(olitbens, 2:0 Granatens, 3:oRubins, 4:0 Skör* 
lens, 5») Qvartxens , é:o Pechfteins , 7:0 Zeo* 
lithens, 8*o Lazurflens, och 9:0 Fältfpatens» 
Om man med en gemenfam öfverblick åfer 
desfa, få franiAäUa de visferligen ett flags 
öfvergång från den ena hufvud-caraäeren till 
den andra, och detta ändamål Sr få vSI vun* 
oety (om det kan låta fig göra i en blott till 
utfeendet möjlig fak. Men låt ofs nu fe hvad 
denna apparenta fördel koftat. fyäemets hut* 
IV pti. D vud» 
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vuduppränning. Sippfchaftet rubin, fom hit- 
kommit för fio birdhet, i betrakUnde bvaraf 
det naturligt Häller fig bredvid granaten, to- 
pazeo och fmaragden^ utgöres a£ fpinell, (a- 
phir, fmergel, corundum och demantfpat. 
Deafe fosiilier beöå, efter dera ogjorda kemi- 
ika analyfer, af lerjord, antingen enfam* eller 
förenad n[ied talkjord^ och de innehålla fä o* 
betydliga fpar af kifeljord, att denna icke kan 
räknas fåfora en väfentlig beftåndsdel af dem. 
Vi finna (åledes pä kifeijordens clafs fosfilier 
inryckta, fom ej väfentligt innehålla denna 
jordart 9 men fom bitkommit af det flul, att 
de äga några visfa yttre carafterer geiiienfam- 
ma med fosiilier , af hviika kifel jord är ea 
väfentlig befländsdel, och de mifte fålede» 
Caknaa på flög te t af den jordart > bvaraf de 
>gentligen beftå. Har ater finna vi ^ att de ic* 
ke blifvit ftallde, emedan der inga med dem 
flägtlika lippfchafter kunnat bilda den efter* 
Uräfvade öivergången från fliigte till ilägte. ' 

Men lät ofs vidare fe på fammalifiällnin* 

gen af de olika fpecies inom en vifs fippfchaft j 
och väljom den fom na fiår ofs närmaft : Skör* 
lens. Denne innehåller Topas, Euclas, Snia* 
ragd^Beryll och egentlig Skörl eller Tourmalin. 
Ät&illige af desfa fosfilier äro af den öörfta olik- 
bet i fammanfättningen. Topazen är eu bafilkt 
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fluo-fiHcat af lerjord^ Smaragden Ir ett dul> 
belfilwat af lerjord och berylijord^ Beryllea^ 
fom tilr upptrader ilfom eget fpecies, ar ej 
*annat an en kriAallvarietet at fmaragden ^ Ea- 
clafen Ir (ubfiticat af lerjord och bery Hjord, 
och Tourmalin efter all anledning ett trippel- 
fiiicat aC lerjord, jernoxidul och kali. Alla, 
utom Euclafen, hafva blifvit hit förda för de- 
ras fiingliga kriftallfprm; Euclafen bar dere- 
mot kommit dit för iin flägtlkap ^ fammanfätu 
ningen med fmtragdeo» Desfa få betydligt 
olikt famman fatta, och på (å ikiljaktiga gruti- 
der fammanförda , fosfilier utgöra nu en få kal- 
lad naturlig flock ^ än hvilken i kemiikt hän* 
feende ingen ting Kan gifvas mera olamman* 
hängande. Gå vi äter frän denna fippfchaft 
till QvairtzenSj (å finoa vi der åter en fam* 
manflällning, fom pä en gång tiilfredsfiSller 
KemiHen och de få kallade Natur-hiftoriikji 
fordringarna* Hvari ligger val orfakén till 
denna contraft? Gaoika tydligt deri^ att Skör- 
lens Gppfcbaft utt^öres af flera olikt famman* 
fatta och beflämdt caraäeriferade keniilka för- 
eningar ^ hvilka, i grund af hvad jag anfört 
i det föregåenctey aldrig kunna öfvergå till 
hvaraadra ^ eller bilda en fammanhSngande 
flägtlik flock' då deremot Qvartzens befiår af 

ett och famma hufvudämne^ Qvartz (kifeljord. 

D a utoiu 
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utom foreningstitlftind) , i flm olika förhUlaif- 

den af form^ i^^S^ genomfkinlighet och fatn- 
tnaoblandotng med andra fosfilier^ meo.iUtid fi 
öfvervägande j att qvartzens caraderér. hlifv» 
de rådande* 

Vi kunna af detta infe, huru möjligheten 
alt pl en få beikaifad grund claafifiera de blan- 
dade och fammanrmälta fosGlierna ^ hos Mine- 
ralogerna underhållit tankan på möjligheten och 
nödvändigheten att utföra denna clasfification af- 
ven pä de oblandade ^ hvilket vi åter af det 
foregående fett vara omöjligt, emedan man då 
måfle vara incoofequent 9 antingen emot den 
kemilka eller citn naturhiHoriika principen. 

Af hvad jag nu anfört ur Werners fy- 
ftem^ hvartiU kunde läggas ännu ganlka myc- 
ket annat, hoppas jag att man tydligen infer, 

att^ då föreningen af de båda clasfifications- 
grunderna lyckats få litet för gelfva Werner, 
detta måtte vara ett ytterligare bevis pä rik» 
tigheten af hvad jag förut yrkat rörande de» 
ras oförenlighet.' 

Derigenom att en pretenderad yttre Hägt- 
Itkhet (kall befiåmma platfen for bvarje lar* 
fkiit fosfil i Werners (yftem, kan det ej 
gifvas någon beiiamd princip för placeringen 
af fosfilierna, enligt hvilken två farikilta Mi« 
neraloger fkuUe inflicka på famma iialle i fy- 

fte» 



Kemijki Mineyaljjj/lem. 53 

flemet ett och famma nyfundna mineral^ e* 
medan de yttre caraäerer^ Com kupna beftiin» 
ma flägtliketer i Mineralogien ^ äro fä många^ 
och det beror af favar och en Mineralogs in» 
dBviduella åfigter, bvilkendera Vigtlikheten 
han anter vara af flörfia värdet« För det när- 
varande ar del filedes endaft Werkb», fom 
kan placera ett mineral i hans fyfiemj eme. 
dan det hela egenth*gen ej är annat in uttryc* 
ket af hans individuella åfigt. Efter Werners 
bortgång ikuUe hans fyfiem, genom en mängd' 
nya Mineraliers upptäckt och placering , fnart 
fönderfalla i lika många farlkilta modificatio» 
ner, iom de Mineraloger äro^ af h vilka det 
följes. tAt ois upplyCa det med ett « exempel. 
Gadoliniten uppfanns fedan Werner uppgjort 
att fyftem. Frågan ble£ nii: Hvar ikall del^ 
ta fosfil placeras? Efter den kemilka uppb- 
ränningen ikulle man tycka^ att en ny clafsj 
Ytterjordsilagtet , ikulle 9 i likhet med Zirkon* 
flägtet^ vara den bäfta clasfiäcations-metboden* 
Men att flalla (^idoliniten emellan Zicconema 
och iirylolithen , hade varit ett af brott i den 
allmanna flagtlikheten och i öfvergången från 
det hårdafte och genotnikinligade af alla fos* 
filier^ Demanten^ till fosfilier af en fmånin* 
gom aftagande hårdhet och genomtkinlighet, 

Gadoliniten IkuUe ialedes fiällas bland med 

ho* - 
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honom ilagtlikt fosfilier^ och Werngr gaf 
honom (Ut lum pä Jernilägtet^ bredvid Eifen- 
pecbetZy med hvilken den har någon likhet* 
tili utfeendet^ men ingen analogie hvarkentill 
(ammanfaltning eller öfriga dt&infiiva earafie* 
ren Jag är läker, att af flera Mineraloger^ 
fom liklidsgt med Werner &uUe hafva gtf* 
vit Gadoliuiten ett rum i fylleniet ^ ingen ikul- 
le hafva gifvit den famma plats ^ och man 
Ikulle det oaktadt icke kunna hafva fagt, att 
den ena gifvit den ett mindre riktigt fiäUe^ 
än den andra, emedan principen för h vad fom 
i detta fall är rätt eller orätt, alldeles faknas» 

En anordning af fosfilierna, fom helt och 
hillet beror al #» perfons individuella iftgt 
af föremålen, och fom faknar beAämda och 
oföränderliga principer, kan icke kallas ett 
vettenikapligt fyfteni, och jag tror derfore, 
att Werners fyllem, få vidt man dermed 
för där blott den ordning, i hvilken han vid 
Mineraliernas belkrifning låtit dem följa pa ' 
h varandra, är af Werners mineralogi/ka ar- 
beten det fom har minfta fortjenften, och det 
fom mina länge ikall bibehålla fig. Si myc« 
ket längre ikall man deremot med tackfamhet 
ihogkoaima hans ovanliga, förtjenftcr i Mine-» 
ralogiens defcriptiva del. 

liAusMANN har nyligen lAgtfvit etCMi* 

ne* 
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neralfyfiem» fom^.likt Wei^nersj bar ea 
ke)ni& uppramiiiig till grund, men hvarl idéen 
om fos&liernas fajumanflällDing i utv(erte8 flägt« 
lika flockar utgör priDcipen för de flrftilta 
mineraliernas placering i fyftemet. Upprän* 
ningen till Hausmann^ Cyflem är fuUkomlt* 
gen conlequent^ men vi fkola Coait fe, att 
han genom de bada clasfifications-grundemti 
farnmanparande ej kommit till mera tillfreds- 
fiällande ref ul tat an Werner* 

H AU SM ANN fy nes hafva ftränga fordrin- 
gar* pa damm 5 fåfom han kallar den, mtturU^ 
ga uppftällning af den oorganilka Naturalhifto* 
rieäs foremål. "Ett naturtrogei (natur ligt) iy« 
ftem af oorganilka kroppar , fager han, åfer 
Rllt bvad fom utgör deafas vafeode^ och fial* 
ler kfopparna jemte h varandra, i famma ord- 
ning fom naturen ^elf flällde dem 5" bvilket 
fednare icke fynes kunn» mena annat In ob« 
ferverar deras öfvergång från flook till flock j 
emedan det i annat fall innebar en orimlighet. 

Följande är uppränningen till H AUSMANNi 

fy flera: 

I Clasfm. Comtuftiåiiiår* 
Syrfattliga kroppar och deras inbördes 
föreningar, 

J OfdH. Injlmmabilien 
Ej metallilka combuflibilier. 

X Vih 
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j Vkékrafdfkil^gin. 
För det aäfvarande odecomponeradr* 



» 




ponexade« 



2 Ordn. Metaller. 



Gedigna melrilei och dexaa inböidea iöe« 

eniogar. 



Svafvelbindoa MelaHer«' 

Jl Clasfm. Imcombuftibilier. 
Syrlattä kroppar och deras öniefidiga fSr- 
Qiuogac. 

I Ordn. Op^der. 

Oxider fom äro faltbafer. 

i Unéire^å, MetaliexidHf. 
Metalloxider dels utaa för&ningj dels i 
vafentlig förening med hvaraadra^ med jfiffdr 
arter och med oxydoider. 



1 Flocken. Enkla ^ utan väfentlig förening 
med nigot annat &mne« 

2 Fl. Sammanfatta^ d. ä. i vafentlig före-^ 
ning med kvarandra ^ med metaller eller oxy« 

doider» 

Z Ordih Oxifdoidtr. 
Syr fatta kroppar, fom h varken äro fyror 
eller bafer. (Ulgöcaa af vatten och atnv luft>» 



5 Ordn* Malmer. 



a- Underafd. ^ordartir^ 



3 Oréiu 
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3 Ordn. Syror. 

4 Ordm. SaUir. 
Syrors och Bafers föreningar* 

1 Vndtrafd. J^ordfatOr. 

1 Flocken. Lerfalter. 

2 FL Talkfalter. 

2 Under af d. Sätter med alkali till bap. 

1 FU katronfalter. 

2 Fl. Kalifalter. 

3 FL Ammooiakfalter. 

4 FL Kalkfalten 

5 FL Strontianfalter» 

6 FL Barytralter. 

5 Undirafd. UitatlfaUir. 
1 FL Silfverfalter. ; 
' Ä FL QvickaifverUUcr* 

3 FL Kopparfalter. 

4 FL Jernfalter. 

5 FL Manganfalteff» 

6 FL Blyfalter. 
j FL Zinkfalter. 

8 FL Koboltfalter. 

9 FL Nickelfaltcr. 

Efter denna allmänna uppränning indelar 
Hausmann Foifiliema i familjer^ fufaOancer^ 
formationer och variationer, Subflans är hoa 
bonom ett colleaiv-namn för de likartade oov- 
gwullui kroppar^ lom genom en vifs gemen* 
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faniy ft vil kemiik fotnr yttie^ belkaffeohet 

ikilja fig (lån alla andra oorganifka ämnen. 
De olikbeler foai ftfiffat emcllaa fciopfm hö- 
rande till famma fubftans^ dela dam i forma- 
tioner, och tilltälliga olikheter i yttre omfiäa- 
digheter bos famma f ormatioo , dela dema i va- 
rieteter. '*Vid fubilaoferiiaji fammanfiällande 
under de iarikilta claaierna oah* ordningarna , 
fager Hausmann, har man att iakttaga icke 
allenaft deraa kemilka flägtfkap , utan ifynner- 
bet ock få den habituella flägtlkapen. Sam- 
manfiallningen af krof^paf eftef eb vita babi- 
tuell flägt(kap, kallas jmilier (Sippkhaiter i 
Werners fyftem)." 

Den enda invändning man ikuUe kunna 
göra emot gelfva tlén iyftemafilka uppränmn- 
gen hosHAUSMANN, beträffar den clafs han 
- kallar oxydoider, hvilkaa fiammmfättande un- 
der en och famma kemiika caraäer icke Hår 
att förlika med våra vanliga kemilka begeepp; 
men Hausmann har §elf infett det och an- 
fer denna afdeining fikdes blou fåfom tilla 
vidare antagen. v . 

Di WBRt^B4ié i boijan af fittfyftem upp- 
offiradi» den kemiika confequénfen, för att bil- 
da dea mchva £amnuuifiaUningen at kemiftt 

olik* 

Mtd kabHus föiftfts här fammio af cb ktlyek e« 
M^niik kiopp gojr på vira yttra fimwo. 
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olikartade, mea.hvarandfa i yttie egcnfliftpet 

liknande fosiilier^ fom utgör öfvergången fråa 
demaAten genom helår ferien af iiila eller hår- 
da fteoar till de mindre hirda, få har dere- 
mot HAUsaiAWN i motfatt ordnii^, för att 
bibehålla den keniUka confequenfen, uppoffrat 
den £a kallade natutalbilioriAa^ i det han littt 
följa på hvarandra i irfla Clasfena irfta ord* 
imsg5 demant^ fvafvel och vitgaa^ tre de i 
yttre egenfkaper meft olikartade kroppar mi- 
oeralfiket bar att iramvifa^ och redan detmt 
i fig ^elft ganlka riktiga början borde bafva 
gifvit anledning att mifatanka omöflighetati^ att 
uppgöra ett helt pä de grunder Hausmann 
för.eikrifvit iig^ emedan det icke är nog att 
en del öfverenafiammer med principerna} det 
hela bör äfven göra det. 

För att kunna, bland de {amn^anfatta foa. 
filierna 5 biittre följa de båda prindpemaf har 
Hausmann antagit en eller ilera befiåndsde* 
lar fafom wäfmlig^ för hvarje fubfimm^ hvar« 
vid han anfett de öfriga (3fom endaft afgit- 
vande indelningsgrunder för de far&Uta for* 
mationeraa; men då han härvid låtit föra fig 
mera af den få kallade aaturhiftorilka ^ ån af 
den kemilka principen, ft har han ofta upp- 
offrat den (ednar^ för den förra, T. ex. Sub* 
ftanfen Zmi<md har m våJ^tUg befiåndsda 

2ipk< 
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zinkoxid. Under denna fubflans uppföras 4 
fomatioiier : Ziokglat^ /3) GaUmetja^ y) 
Zinkbliithe och ^) Zinkockra. Af desfa är 
deo förfia^ efter de analyier Hausmanm d* 
ferat ^ ett zinkliUcat , den andra vattenfri neu- 
tral kolfyrad zinkoxid ^ den tredje ba&fk kol- 
fyrad zinkoxid med Vatten , och den iirde^ 
fi vide man vet, iri zinkoxid. Hausmann 
har ftledea har på ordningen metalloxider 
hänfört tvenne formationer, hvilka lika få väl 
höra tsU clasCen af metalUalter fora Malachit 
och Blyfpat, m. fl., hvilka han fiällt på fal* 
f|»ma; deremot fiir Dioptas, kopparoxidena 
filicat, pä ialternas clafs, för den yttre likhet 
han har.nied kopparfaltema* 

Fa underafdelningen enkla jordarter^ defi- 
nierade att vara utan all vafentlig förening med 
hvarandra eller med andra ämnen, förekom- 
ma tvi fubfianfer: Hartflein och Kiefel. Deo 
förra, fom har till yälentlig beflåndsdel lerjord^ 
' utgörea af följande formationer: Saphir, Kryfo- 
keryll, Spinell , Fleonaft, Gahnit, Corundum, 
Lazulith. Deala befiå nu , efter öfverikriften 
endaft af ren lerjord, utan väfentlig, d, ä. 
kemilk , förening med någon annan jord eller 
med andra Imnen. Men huru är det å en 
annan lida möjligt att anfe Spinellena 14 pro* 
cent talkjQidi Gahnitens 25 procent zinkoxid 

eller 
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eller Kry fobery Ilens i8 procent kifel och 6 
proc. kalk, for att icke vara kemiikt förena* 
de med lerjorden, och fåledes cjesfa kroppar 
vSfeoUigt tillhörig. Här ar fåledea ej alle. 
naft den kemiika confequenfen utan ock den 
kemiika riktighetext uppoffrad, för att bringa 
under en fubftans föreningar af en väfentligt 
olikartad fammanfättoing , och fom defsutom 
icke kunna betraktas fåfom rena jordarter , o- 
aktadt det a en annan fida icke kan nekas, 
att deras ömniga halt af leijord gifvit dem 
den gemenfamma caraäeren af ovanlig bård« 
het. Deremot finner man på underafdelningen 
fammanfatta jordarter ^ d. ä. föreningar af jord- 
arter med hvarandra , med metalloxider^ eller 
med oxydoider, på förda formation af förila 
fubfianfen: Sehwimmkhfil , fom på 95 proc ki- 
fél haller 5 proc. fugtighet. Utan att vilja 
afgöra huruvida denna fugtighet tillfaörer det* 
ta foslil kemiikt eller blott mekanilkt, torde 
man likväl kunna påftå, att den ur kitet Ml 
kad anfes för en väfentligare beftåndsdel i 
Schwimmkiefel än talkjorden i fpinellen, eller 
zinkoxiden i Gahniten. 

Gä vi längre fram fä finna vi, att indel* 
ningen i familjer egentligen endafi användes 
på filicaterna. Hausmann följer Werner 
der i mycket, få att U ex. familjen StM bot 

' den, 
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den förre innefatUr fatnma kemifkt olikartade 
fosfilier, fom Sippfchaftct af famma Amn 
hoa den (ednare. Dock har Hausmann ökt 
den med Cyanit* _ Härvid gäller allt hvad 
jag i famma (ak yttrat vid Wernerlka fyftemet* 

På familjen Hornblende införer Hausmann 
ett fosfil) af hODom kalladtXriklaQt^ och bäc 
i Sverige kändt under namn af mork Fahlunit, 
hvart rammant&ttQing är obekant ^ men att i 
ett kemiikt fyftem placera ett fosfil af oun- 
derfökt fammaniattning torde vara lika lå in- 
confequent, fora att i ett riaturhiftorilkt pla- 
cera ett (om man icke har fett. Allt ^etta 

hlrleder fig från den ffi Kallade naturhiRorifta 
principen ^ fom ända till och med i clasfen a£ 
faltcrna, h vilka annara äro få lätta att <:lalrii. 
fiera confequent, infört anmärkningsvärda in- 
confequenfer.. T. ex. på fubOancen Pölytffp^ 
fom bar till väfentlig beftändsdel kol fy rad 
kalk 5 utgörea io:de formation af Eifenkatk, 
fom mot 96 å 97 procent kolfyrad jernoxidul 
håller en ringa inblandning af 3 till 4 proc 
kolfyrad kalk. På faltema förekommer At- 
tramentfiein, fom är bafiikt fvafvelfyrad jejn- 
oxidj men på lérjordshydrat bland famnian* 
fatta jordarter finner man Hallefka leran ^ fom 
ir baiiik fvafvelfyrad lerjord. Dock, detta tor- 
de vara nog för att yifaj det HAUsivrANH 

icke 
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icke bättre än Werner lyckats i att föreua 
de fikiljakiiga priaciper^ fom gemmfMBt ligga 

till grund för deras fyftematilka upphällnings 

I allmänhet märker man, att bäde Wer« 

NER och Hausmann, för en vifs del af fy- 
ftemet, temmeligen orubbligt följt den kemi* 
fka principen, under det de i den andra delen 
låtit 'den kemifta.och den naturhiilorifl&a prin- ' 
cipen ömfom våldföra hvarandra. Det är i 
fynnerhet claafen af Metaller hos WfiRNER» 
och clasferna at Metaller och Saker hos Haus* 
MANN, der kemtika principen* Sr confequent 
åtlydd. Jag anfer detta fårom ett bevis att 
,de erkänt nödvän^gbeten, att der man kan 
infe fäkra grunder for en kemifkt.mtneralogifk 
princip, denne bör följas utan afvikning. Der» 
före finner man ockft p5 metallerna inga iS» 
dana fippfchafter eller familjer, fom på jord- 
arterna. Derfore Afi ockli Fechblende, Uran» 
glimmer och Uranockra^ bredvid hvarandra, > 
oaktadt all briftande yttre llägtlikbeé^ och man 
har aldrig förlökt, att i en flägtlik flock iöc- 
eaa t. e^. EiCeapecherz , Phosph^netfen , Cbf om* 
eifen, Pechblende, Yttrotantal, Tantaiit, Wolv 
fram 5 o. fl. metalliika fosfilier, fom komma 
bvarandra få nära i yttre caradti^rer, att ett 
ovant öga har fvårt ali flulia d^tn it Di 
åter den kemiika principens för^liiéR i del 
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ftf fyftenet de bJB» eikiones^ km min ickt 

infe^ hvftiföre dea fkall befiridas för den oU 
rigft deleo. 

Bland Mineralfyftemen af srdje Clasfen^ 
fom uteflutaode grunda lig på kemUka prio* 
ciper^ ikall jag nämna de båda meft kända: 
Karstens och Hauy'8. 

Karstens fyfiem indelas i famma 4 
httfvuddasfer fom Werners^ nemligea: 
Jordarter j Salterj Brännbara fosGlier och Me» 
tallen 

Jordarteroat clafs ionefiattar flagtema: 
Zirkonjordj Ytterjord^ Kifeljord^ Lerjord^ Talk* 
joid^ Kalkjord, Strontiaojord och Barytjord. 

Claafeo af Salter iniiehåUer alla i vatten 
losliga falter, fom här dälias efter fyrorna. 
De olösliga falterna deremot fiällaa pä . baler* 
na 9 Jordfalterna i forfta daafen och Metallfal* 
tefna i den fjerde. 

Tredje clasfen innefattar enkla och fam« 
manfatta brännbara fosfilier, och 4:de daafen 
alla fosfilier fom innehålla Metaller, fädana 
filtcater Ukväl undantagna , fom innehålla jem- 
oxid och manganoxid % 

Då 

*) Man (kulle kunna criticera hos de fyfteinatiika 
Mki«nlog«riia9 att ttdana jordartad« mineralkr 9 
lon i^eatHgr inoebtUji jernoxid » ej blifvtt flSllda 
på Mtt^lfiaaa claTsi fifgin det visUiligen ikuUo 
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DS man ifrin de f5rut anförda fyftetnen 
ka&ar ögonen på Karstens^ ger det verk* 
ligen en angenäm anblick ; det cliaoa 9 (om i 
desla blandade fig med den ikenbara ordningen ^ 
feegynnef redan mtt fkingraa , och den fora of ver* 
fer det heU af Karstens fyftem^ får i detta 
ögonblick eo klarare loch mera (amnianhangan- 
de kunikap om mineralrikets alfierj än öfver- 
klicken af de iforegående fyftemen gjsr» Det 
oakiadt faknar dock Karstens fyftem ej mer 
eUer mindre betydliga k^milka inconfequenfer^ 
fom afven på den tid fyfiemet uppgjordes, bor* 
de bafva kunnat infea och nndvikaa. Kifel* 
lordens «lals innefattar naftan alla filicater,- 
fammanRällda i fmärre afdelningar af filicater 
;med gemenfamma baferj dervid finner man 
likväl intet ikäl, b vårföre zirkonjordens och 
ytierjordens filicater ntgdra egna clasfer; 
tle likväl hade ktmuat fiällas på kifeljorden 
med lika flLäl iom beryllen^ o. fl. Ej ellet 
infer man något kemiiktftäl, hvarföre Kar- 
sten på lerjordens clafs uppfort LazuUt, 
Jolitfa) Ändalufitj Sk<3rl (tourmaline)^ Stadro* 
. IV Del. E litb 

hafva händt, om ée innehållit uran eller cerium* 
Men denna criiik &uUe i måtto vart iörhaiiad» 
Imn Ä aUiniiibct ingea aaaaa netalloxid an jeroatt 
och mangans ingår med jordarterna dubbla och 
flerfaldlga filicater» och desfc lia lika liitt på jord* 
arterna I ibm på jeiaet* 
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lith och Cyank» i fläilet att låta dem få Ga 
pUu på ktfel jorden Uand de ofriga lerjords- 
filicaterna» 

Silicaterne hafva i alla MinerairyQem va^ 

rit en (lötefteui äfven Karsten har icke kom- 
mit ifrån dem , utan att ge anledning til! grun- 
dade critiker. Kifeljordens clals delas hos ho- 
nom i följande underaidelningar : a) Kifel)ord 
med beryiljurd^ b) Kifeljord med obetydliga 
inblandningar^ c) Kifeljord med vatten} d) Hi- 
feljofd med vatten och lerjord , e) Kifeljord 
med lerjord 9 kalk^.baryt eller eU alkali^ f) 
Kifeljord och talkjord^ g) Kiftljord och kalk- 
jordj h; Kirdjoid, kalk, lera och gips. Det 
ar klart, att, om (yftemct ftall aga något 
. kemilkt värde , de fosfiiier, lom iinnas under 
hvarje afdelning, böra innebllU de beftånda* 
delar, forn öfverlkrilten utvifar. Dermed bar 
KARaT|:N likväl icke varit alldeles få nog- 
räknad, forn man kunde hafva anledning att 
fordra. Sä t ex. träffas agalmatolit på kifel^ 
lejra och vatten, i ftäliet ait töras på de fol- 
jaode afdelningen, lom tillika innehåller alkali. 
Få denna åter finner man Mangankilel och 
Sommit, fom icke väfentligt innehålla någon 
alkaliflk bettåndsdel. Men dylika atvikningar, 
fom ofta nog bärröra irån en brififtnde luU« 
iländig kännedom af fammanfättningen af det 

foslU 
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fodfil man ville placera 9 8ro lik val icke ortk* 

tigheter i (jelfva lyflemet^ utan individuella 
fel emot fyfleniets princip, h vilka lätt rittas 

undti detfyfleinet förbliiver detiainiiiai det hela. 

Då man från Karstens fy dem kafiar 

ögonen på Hauys, utvecklar fig ötverfigtt-ns 
ledighet innu mer ^ och man måfte erkänna , 
att detta ^ för den period det uppgjordes, ej 
endaft var det confequentafte af alla 9 utan var 
åfven näftan få fullkomligt confequent , fom 
del kunde blifva vid våra kunCkapera då va- 
rande (ländpunkt. 

Uppcanoingen till IiAUY*s fyQem, år fol* 
jande: 

/ C/asfe» Stibftancis acidijires. 

1 Ordre» Sub&ancea acidiférea librea. 

2 Ord. Subilances acidiféres terreufes» 

3 Ord. Subftances acidiférés alkalinesl 

4 Ord» Subitances acidiférts alkalino 
lerreufea. 

// Clas/e. Suhjlantes Urreufes. 

tu Clatji. Sub/lanM tombnfiibht wm mttaltiquet. 
l Ord. Simples. 

H Ord. Comporéea* ' 

Jiy Ciasfe. Suöfiances Metalliquit. 
1 Ord; Non oxidables immediatemenf. 
a Ocdt Oxidables et reduäibles immedia* 

tement» 

£ 9 3 Ord. 



t 
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3 Ordre. , Oxidables y mais non reduäi- 
bles immediatement 

a. Seniiblement duäiles» 

b» Non duäiles. 
Älla (alter förekomma i detta fyQeni på 
derts bafer, de må tör öfrtgt vara mer eller 
mindre lösliga i vatten. (Härifrån göra likväl 
Wolframiaterna ett 'Undantag, bvilka aro (iall- 
da på fyran). 2:dra clasfen, fnbftances ter* 
reuCea^ inDebåller^filicaterna me4 alkali, jord* 
arter och jernoxiderna till bafis. Hauy har 
fammanllällt dem bär, utao pretention att kun* 
na ge dem en kemifk anordning 0g emellan. 
Han begynner med de hårdare ocb ilutar med 
de löfare och jordformiga. Metallemas klafs 
ar utförd med en fådan confequens, att de 
nu mera utvidgade kemiika äfigterna hafva 
föga att deri ändra* Jemlör man då hvad fom 
var bekant, rörande fosfiliernas fammanfatt* 
ning då detra fy(h m uppgjordes (d. ä. de a- 
nalytifka refuhat Hauy hade att citeta) med 
anordningens confcquens , få kan man icke 
återhålla garden af Gn beundran of ver förmå* 
gan att från få få pofitift gifna punkter leta 
lig till det . räua. Denna förmåga grundade 
fig fömamligan i Hauy's oförtrutna och djup- 
finniga forikningar öfver kriAallfiguren ocfa defs 
möjliga varieteter^hvarigenom han föregick den 

kemi* 

4 

\ 
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. kemilkk analyfen i att pä ett afgöraode iätt be* 

ilämma hvad fom bör anfes för ett oblandadt 
fosfil^ d. ä. fåfom en ^Utiandig kemilk foreaiog. 

En följd af confequenfen i utförandet af 
Hauy'8 fyftem måfte blifva, att flere fosfilier 
ej kunnat deri placeras ^ emedan vi om dem 
innu ej äga fä f ullfiandiga kunika^r, foon der- 
till fordrades. Man har anfett detta fälom en 
ofallkomlighet i bana iyftem ^ men nan bat 
orätt deri 5 ty i famma ögonblick yttrar man 
endaft fin benagenhet att lika nöjar. fig med 
gifsningar, (om med pofitiva kunikaper. Haut 
har ej endaft infett detta 5 han har äfven in» 
plantat det hos fina Elever. Brogniart 
(Traité Elem. de Mineralogie, Paris 1807^ 
P« I* p* 55 9 56)5 framllaller fin Lirarea idéer 
härom 9 på ett fätt , fom gör beder åt båda^ 
och fom tillfredsfiäller afven den ftrangare 
vettenikapsidkarens fordringar* 

Det liter forurfe fig, att, om Hauy*^ 
då hans (yliem uppgjordes, kännt Davys upp* 

* tSckt af allkaliernas och jordarternas famman* 
fattning , och de idéer om befkaffenheten af 
jordartade fosfiliers grundblandning, fom fed* 
nare tiders upptäckter väckt, få ikuUe vi redan 
faafva agt ett fulit confeiquent fyftem, och kanlke 
fådant, fom jag i det följande ämnar föreilå. 

. Det nya kemilka fySemet kan fåledes ej an* 

fes 
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fea fåfom annat , än en application af lednare 
upptäckter till Hauys ryttem. 

Det är klart , att den indelningfigrund j 

[om i fyftemet råder för pluraliteteh af me- 
taller och deras föreningar, mäfie äfven föl- 
jas tor andra metaller, och att få fnart en clafa 
af .kroppar, (om man ej anfett för att utgöras 
af metalloxider och filedes i fyftemet ej kun- 
liat uppiöra fåfom fädana, befinnes vara oxi- 
derade metaller, fä mifte uppftällnings^ordnio- 
gen ändras, och desfe nu anordnas efter fam* 
ma gmnder, fom de kroppar, , om h vilka nian 
förut vifste att de voro inetalloxider. Vi er- 
känne, att de flefte Mineraloger följt en ke- 
mifkt riktig indelningsgrund för metaUema, 
deras oxider och ötriga föreningar, i^emien 
upptäcker, att alkalier och jordarter ockla 
ä(0 metalloxider^ det faller då af fig ([elf att 
uppföra dem och deras föreningar, enligt lika 
principer fom de förut kända metallernas. Sal* 
terne bafva blifvit uppiörda efter en kemiik 
princip, antingen på fyrorna eller på baferna» 
Kemien upptäcker, att alla föreningar emellan 
oxid?:rade kroppar ej äro annat än faltartade , 
(för in icke (aga direäie falter), att dQ hafva 
fina Jbafer och fina fyror, (eller kroppar, lom 
företräda desfas ftällej qph att till de feduarc 
böra kifeljord, titanoxid^ Cantaloxid, aotmioa« 

, Qxidc«' 
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okiderm ^ «. fl. Deraf följer åter nSdvaodig^- 

heten att clasfera alla föreningar emellan oxi- 
dtradfe kroppar efter famma grunder fom fal* 
terna, d. ä. antingen alla hvar pä fin gemen* 
famma baGs, etler på fin gemenfatnma iyra/ 
Med få ord 9 den förändring jag ämnar 
föreilå i de förut antagna kemiika (ydemen^ 
Ir ej annat fin ett förfök att göra dem confe* 
quenta med de upptäckter, hvarmed Kemien^ 
efter deras uppgörancfe, blifvit riktad, och 9 
jag tillÖår det uppriktigt, jag räknar på för- 
domsfria naturforlkares biiall» - 

4) SyJtmtKti/k tippftåUmng af d$ oUmidade oA 
famman^utna fosfilierna. 

' 

Enligt den kemtfka principen for fammati- 
fatta kroppars clasfification , innefattas de i 
tveone hufvudclasfer, efter fom de ärö bilda- 
de , enligt principen för den organifka eller 
för den odrgatfitka natoreas fammanlattning , 

om hvilkas (kiljaktighet jag tillräckligt talat i 
' det foregående. Pä denna grand dela vi åf> 
ven föremålen för Miiicialogien i famma två 
hufvudclasfer. 

Defi fSrfla.af desfa innefattar de kroppar, 
fom äro fammanfatta efter principen för den 
oorganiika naturen Och utgöres af de enkla 
kropparnes fanriljer^ Hällda i en vifs ordning 

ifrån 



^2 
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ifrån den med e]edronegativaj(yret,(åIängtcle^^ 
ir möjligt i cq jemt UlUagi^nde ele£kropofitivkm 
till den eleäropofitivafte ^ kalium. jMen fom 
derasf eleärokemiflMt {Öi^häliMide bulvudfakligalt 
beftämmes efter deras oxiders^ och desfa naed 
dik» bakec fyra Im iarnm radicak alltid 
hafva olika ele£^okemilka caraderei ^ fil Ir 
det icke ipc^gt aU ggra ed la iammaabaogaa*^ 
de kedja , att icke linkar har och der aro bioft* 
sia» X aUmänb^t har jag likväl s;ättat mig efi< 
tér den oxids förhåUttde^ fom har de ftiskar 
fie affiniteterna^ 

För att gifva minnet hvilopunkter , har 
jag indekt feinilj.ef oa t ordniflgar ^ ledaa jag^ 
likval förut , enligt Kemiens iheoretifka. fifig:* 
ter 9 delat dp elementära kropparna i a) Siir^% 
;Ocb b) Bråmnbora^ Familjerna a€ brfinabaiik 
.elementär-kxoppar bar jag indelat i följande 
ordningar: i:o MI^^Mo^ewy eller den €la(a af 
brännbara kroppar^ fom icke äga alla de egen- 
diaper^ fom utmärka de egentliga metaUetna» 
fåfom: fvafvel, fosfor, boracium > kol,0.(.v,w 
aK> Mi&roneffaiiva ååUaUer^ eller fadana me^ 
faller, bvilkas oxider hafva en ftörre beoäge^i- 
bet att i föreniogeQ med aadra ojLidexadq krop« 
par (pela rolen af en (yra , an den af en (ah« 
baös, ocb 3:0 KUfåropofitiva Metaller y eller iä- 

. dana^ bvars oxider företr^deavia bilda faltbafef» 

Deafa 
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J)etfa fedoare har jag Itfkiljt i tvemie afdel» 
otogar : a) (ädana metaller, hvilkas oxider kun- 
na* med kolpulver pi vanligt fatt reduceraa, 
eller de längre tid kända metallerna^ och b) 
fådana metaller, hvilkas oxider ej kunna med 
kol på vanligt (ätt reduceras^ eller alkaliernaa 
och jordarterna^ radicaler. 

^ Denna indelning lättar ofverfigten och 
döljer tillika en brift i våra kunikaper, fom 
frulie gora den fullt confequent ele^okemiika 
uppftällningen omöjlig. Jag tror, att för det 
nirvarande ingen Kemift fkulle kunna till fit^ 
fulla nöje ^ på liltan af brännbara kroppar ef« 
ter graden af eleftrokemifta egenftaper pla» 
cera kol, väte, zirconium, aluminium, o. il. 
Genom den indelning jag antagit, märkes ej 
denna faknade kunlkap^ och fyftemet blir an- 
vandbsrt, intilldeis mera utvidgade upptäck* 
ter och klarare öfverfigter af den natur vi 
fiudera, kräiva och medgifva en fullkomliga* 
re anoidning. 

Jag har placerat fiUdum pä eleftronega- 
tiva metaller 3 ej derföre, att jag förkafiar de 
anledningar Da vy vid lina förfök funnit att 
rilknaden till metalloidema, utan emedan det- 
ta ämne väl ännu ej kan fägas vaia till fullo 
titrSnt , och filicium , for ordningen hela fy- 
fiemet igenom, fiår bättre på de ele&ronee^* 
tiva metalleraaj in på metaUoidernat 



De gränder^ hvarefter jag ptecertit hvait 
fos&l på fin familj, har jag i den ofta äbero* 
fAde Afhandlingeo, fl utförligt befiämdl^ att 
jag anfer all vidare utveckling deraf här för 
fifverflöflig. De aro i korthet: Oxiderade ios- 
itlier ftallas på den i fyftemet fift anförda (d. 
ä. med ett och annat undantag den . eledropo* 
åtivafte) radicaletk Detramma galler äfvea 
för icke oxiderade, med det undantag, att 
t. ex. dubbla och trefaldiga fulphureta, tellu» 
reta &c. Hällas pä den af de eledropoliuva 
netKlIeraa , fom deri ingär till de flefta par* 
tiklarna; eller i fall af lika antal på den ele- 
' öropo&tivaile. Di det i fedoare fallet nägoii 
gäng händt, att den mindre (larkt eledropofi* 
tiva gifvtt mera af fina uttnSifLaode carafterer 
åt ett fulphuretum, få har jag ej följt denna 
regel ftrangt, (man fe t* ex. kopparkiferna pi 
fami I jea Cupnim); men denna incönfequens , 
fom jag erkänner för. en fådan^ s^nfer jag dock 
icke vara en vettenikaplig oriktigbet. 

Till den fyfiematiika uppftällningen horet 
intet af de fosfilier, h vilka Vi i det foregåem 
de gifvit namn af blandade ; den innefattar en* 
daft obhifidade och famniangjutna. 

Hvart färlkilt fpeciea utgöres af abfolut 
femma kemifka förening, till beftåndsdelarnes 
^ualilet och <}uantitet identiik, Deo msnffai 

paf« 
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partikel af en främmande kropp, eller ett ö% 
fcadt antal af endera beftiodsdeleos partiklar, 
fom vd/entligt med ingå i deh.kemijka föreningen^ 
frambriogir ett nytt fpedea. Si ar vatteoloft 
gips (anhydrit) ett fpecies, och vattenhaltig 
gips ett annat* HAUY'a MeCotyp ettfpedet» 
och Gehlens Scolezit (le uppftällningcn af 
SUictates på familjen Natrium) ett annat. 

Samma fpecies kan förekomma under 3 
olika flag af variationer: 1:0 variationer till 
formen, 2:0 variationer till tärg och genom* 
fluniigbet, och 3:0 variationer genom fammatt- 
gjptning med andra föreningar. De tvä förft* 
nämnde kunna i den fyfiematiika uppranningeo 
ej vidröras 3 den tredje deremot förtjenar der 
någon uppmärkfambet. Ett fammangjutet foa* 
fil Rålles i fyftemet på deti förening, af hvil* 
ken det bar fina difiinäiva och mell i ögonen 
itUnnde caraOerer. Således uppföres under 
fpecies kol/yrad kalk hela firäckan af kolfyrade 
Kalkarter, fom Iro blandade med jemcarbonat, 
tnahgancarbonat , bitterfpat o. fl. ämnen, men 
(om alla bara prägeln af kolfyrad kalk; dervid 
niåRe man likväl ikilja dubbelfalter, t. ex. 
i)itterfpatema ifrån de 0mpla blandningarM» 

Om det händer, att^ i ett fådant fam- 
inangiutit foafil^ fölreningar förekomma, fom 
innehålla eleäropofuivare radicaler^ än den 

f3^ 
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ISreniiigy fom ger fosfilet flo hufvudcarader^ 

få ftälies fosQlet likväl ej på desfa eleäropo- 
iitivaie bafer^ eqiedaii de deraf endaft aro till* 
fäiliga beftåndsdelar. Så^ t. ex., har jag^ i 
alla taotalater^ fom jag haft tiilialie att un»^ 
derföka^ funnit ftörre eller mindre portioner 
af kalktantalaty inen fom alltid varit i för liten 
qvantitet, för att kunna päfätta fosfilierna nå- 
gon larikilt derifråo härrörande caraäen Jag 
har derföre på desfa grunder ej dragit i be* 
tankande att fora dubbeltantalatet af man» 
gan och jernoxidul (den vanliga tantaliten) 
på mangan, och tantalatet af ytterjord (Ekb«. 
BERGS Yttrotantalj på yttriunij oaktadt de 
innehålla några procent tantalfyrad kalk* 
jord. För öfrigt är det troligt ^ att flere ' 
på liftan af fpecies i fyftematiika uppQillnin* 
gen anförda mineralier genom framdeles ike* 
ende underfökningar komma att gå ut fåfom' 
egna fpecies ^ ocb beiinnas blott vara produäer 
af andra föreningara fammangjutningj de kom* 
ma då att få fin plats under någon af desfa. 
Då jag i fyftematiika uppftallningen anfört fa- 

* dana variationer , fom härröra från famnian- 
gjutning , få har jag fatt dem nnder fitt fpe* 
cies, men längre in på raden, få att ögat ge- 
•naft åtikiljer dem frän näfttöljande ^eUftindi* 

.ga fp^cieå. 

Vid 
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Vid fosfilieraaB lippftallaiide under famil* 
jerna har jag indelat dem i visfa kemilka 
mra, t. ex. gedigna, fulpbureta, oxida, fol« 
phates I o. f. v. Så t. ex* utgöres genus SuU 
phas ferri af grön vitriol , röd vitriol , vitriol* 
ockra 9 eifenpecherz. Namnen af desfa kemi* 
milka genera (eller hvad annan benämning in 
genus man vill gifva desfa under-afdelningar) 
innefattas i den forfta columnen i följande ta« 
bellariika uppflällniDg. Den andra columnen 
intages af fosfilets namn. Di vi icke hafva 
en Svenik mineralogiik nomenclatur^ fä har jag 
valt det Tyfka eller Franika ilamn, under hvil« 
ket fosfilet är allmännad kändt och mind un« 
derkaftadt att bortblandas genom fynonymier. 
Näfia column intages af formler 5 beräknade 
efter analyler, hvilkas citattoAer upptaga nafta 
coiumn. Jag har dervid ^ fä ofta jag haft till» 
gäng dertill, genomgitt den analyti&a ihetho- 
den och efter fett och rättat de f^l^ fom kun« 
na hirröra af »iallka data frän t. ex. itikilliga 
falters analyfer, t. ex. den fvafvelfyrade ba- 
rytens, det 'fal t fy rade (tlfrets, det faltfyrade 
l>lyets, o. n* flv. Man Ikall finna ^ att plura* 
titeten af val carafteriferade fosfilier äga en 
formel, fom om den ock, relatift till vara a- 
nalytilka methodera ofikérbet, ej kan anfea 
iör afgjordt riktig j likval har en hög grad a£ 

(ian> 



• 
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fannciikhet för Bg. ^ Da ? föreftller vid foi« 

Slets namn^ utmärker det ofäkerhet om fos* 
filet flir på ritt famille. Vid formeln betydet 
ett ? att formeln väl öfvereosllämmer med 
den citerade analyfeo, men att den det oak* 
tadt torde vara oriktig; och ilutligen betydet 
i vid citation , att formeln ej fullt öf verenafläm* 
mer med anaiyfen^ om bvilken man fåledes 
har (kal att mifitanka, att den gifvit ett feU 
aktigt refultat eller varit andälld pS ett foslil 5 
fom innehållit ftora qvantiteter af främmande 
inblandningar. 

Jag bar nyttjat tvenne flaga formler : de 
kemilka ocb de mineralogiika. Jag har väl 
infett^ att detta kunde gifva anledning till o» 
reda 3 men då de mineralogiika formlerna all* 
tid tryckas med curfiv ftil^ få bor fådant miO» 
dre kunna hända ^ och jag har defsutom alU 
lid anfört dem i en firlkild column* 

De få kallade kemilka formlerna fortfara 

ända till början af jordarternas radicalen Der 
vidtaga de mineralogilka på den grund5 att iå 
mycken obedämdhet eller nädan endaft gifs* 
aing råder i anfeende till antalet af fyreti 
partiklar i alkalierna och jordarterna^ och om 
det fom antages för en enda jordart är orik* 
tigt^ få gör det pluraliteten af formler för fili* 
eatema oriktiga. Vi måfte derföre här betje* 

na 
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Ht ors »f dr viineralogUkt , iptiHdeb nån kant 
&aper utvidgas tillräcklig f^r att kunna nyt- 
fj{| de kemiika. 

Jag har bjudit till att icke utglömm^i 
tiagot beftamdt kändt fosfil; dock Sr det väl 
möjligt att fådant af förfeende ikett. Deremot 
iro flere fosfilier icke uppförde af det Ikal, 
att vi ej. känna der»9 CamoiMfättoing, och fi^ 
ledes fakna alla grunder 5 bvarefter de lkul« 
le inflickas i fyftemet. Hit höra Wei{s*ku- 
pfereris, KickeKfpiesglaazerz , Jolith, Macle^' 
I^pis Lydius^ Hayn, U^i^mtp Fahlunit 
(H AU SM ANNS Triclafit), och nSgra flere. 

Andra clasfen af fo6filier| eller de fom 
Iro bildade efter * principen för den organiflm 
naturens fammanrättning , måfte clasferas^ ana* 
logt med den organiika naturen , i flägtlika ord* 
ningar. M^n »pfer oc^^få d^^fa ^sliliej: vara 
produAen af en forftörd org^piiMion. Jag hw 
delat , dem i 6 QU^if^f fr§9)ikridande i mon 
fom rparen ^f deras fordna organiratipn mef 
och mer utplånas* i:fia Ordningen innehåller 
ämnen kelade genom formultning. i!:dra Ord- 
ningen innehåller Jordhartser. 3:dj^ Orda» 
Bergoljor. 4:de Ordn. Berg beck. 5; te Ordn. 
Stenkol 9 och den 6:te Qr49# S^lter^ ^f hviik^ 
endera beftåndsdelen ar fanimanfatt efter prin- 
cipen för den organilkit f^w^Aa fammjiAlg^ 
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ObUkni^d$ ak fummangjutna Mimratisr. 

h CUsfen 

ionehåller kroppar^ bildade efter principen för 
den oorganilka naturens (ammanfittoing , d. a* 
i b vilken lammanfatta kroppar af föifta ord- 
ningen innebålla blott tv& element. 

A. OXTGENIUM. 
Syrgai. O. ' 

B. BRÄNNBARA KROPPAR. 
Vjia Ofåmngm. MetaUoid$r. 
i:&a Familjen* Sulpburicum* 
Gediget, SvafveL 
Oxida. Svafvelfyrligfaet. 

Svafvelfyra. & 
2 Fam. Muriaticum. 

Oxidum. Saltfyra. M. 

-3 Fam» Nitricum. 

Suboxidum. Qväfgas. N« 

4 Fam. Boracicum. 
Ozidum. Boraxfyra. B. 

5 Fam* Carbonicum. 

4Sediget. Demant C. 

Anthracit» 

paujla. Kolfyra. C* 

6 Fam. 
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6 FaiD. Hydiogénium. 

Sulpkureium^ Svafvelbundet 

Vite. sH^^S. 

tJarburelum. Kolbundet välé. sH+C^ 

i(^idam*. Meleorvfttteth sH-f-Oi 

%:dra Ord». EUStromgaiiuä MitatUtf 

innehåller fadana metaller ^ h vilkas oxider , i 
föreningar med anära oxiderade kroppar^ haf- 
Va fiörre benägenhet att fpela rdea ai iyror^ 
an af baCer. 

i ;fta Familjen* Arlenicum» 

iGedigeué Gedigen Arfenik» As^ 
fSuiphttreta. Ikealgar (i)* 

Operment. 

t)xidum. Arfenikbliitheb ^As^ 

■ 

i FaiQ. Chromium. 
Oxidum» ' Chromockra (2). Cb^ ? . 

^ Fam. Mölybdamum. 
iiulphurettuni Molybd^na. Mo-f-2S. 
Oxidumi. MolybdeiQöckr*. Mö, 

.'4 Fam. Stibium. ' 
^edigen^ Gedigen Antimon. Sb» 

IV Del» F Sttl- 
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Sulphureta. Grau fpiesglanserz. Sb+sS. 
^ Federerz, ? 
Zuodererz» ? 
Roth ipiesglanserz. SiH-2SbS (3) 
Oxida. BladigAntiin.oxid. Sb, 

Strålig A. oxid. ^b. 

••• 
»•« 

' Antimonockra, Sb. ? 

5. Fatn. Titanium. 
Oxida. Anatafe. 

RuthiU (4) 

6 Fam. Silicium» 

••• 

Öxidumx)ren.BergkryftaU. Su 

Qvarts. 
Calcedon. ^) 

&C. &C. &€• 

a) blandad. Carneol. 
Agat. 
Jafpii. 
Eifeokiefel. 
&c Sk. &c. 

f) Ttll denna faqjille hörer äfven Opal, foni tnftj , 
irara cn kemlik Cdreaiog af kibljord med vaitco» 
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3:å]e Ordn. Eleitropofitha JUitaller, 

livilkas oxider äro mera benagna att (pela ro- 
len af bafer^ äo af lyror. 

m 

lifta Vmåir af delningen. Metaller^ hvan oxider 
kuuttjii nducerai i en högre temperatur, dels 
jår jig fjelfve , deU genom tillfatf af kotpulver^ 
utgörande radicaler får de äldre Jå kallade 
MetaUoxiderua. 

i:fla Fanuljen» Iridium. 
Oamietum. Gediget Iridium. I+Os, ? 

s Fam. Platinum. 
jen* Platinafand. Pt. 
Svart platina* 

F 2 3 Fam. 



Likväl vifar fl vSl kifeljordens förhSIfande då den 

ur alkali fällcs af fyror, och, enligt mina förfök, , 
ej iaoehålier kemiikt bundet vatten i fom opalens 
ikUtande egenlkap och deft erkända porofifet, att 
detta vatten mätte tillhöia d en cndafi lafoni porös 
kropp , (jcmför S Auss tJREs förfök i Giib« A nnaU 
Neue Folge B. I7> f- 113 följ.}, emedan det va^ 
lierar I qvantiteter aldrig fvarar emot beOäm- 
. da proportioner. Deiramma gUIIer om alla fmärre 
iivaatiteter vatten , fom träffa i porö£a rubftaofer. 

% 
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1. Gediget; 
8. Tellureta. 
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3 Fam* Aurum. 

Gediget guld* 
Schrifterz. 

Gelberz. 

4 Pam. Hydrargyrum. 



1. Gediget. 

a. Sulphuretum* 



Muriatei. 



Gediget qvickfiltvef, 
Zinoben 
Lebererz* 

Stinkz.inobefé 

Q vic kfil ber*faorner2. 
Natif Calomel. 



5 Fam. Palladiuni. 
Gediget. Palladiuin* 

6 Fani. Arge n tum. 
1. Gediget. Gediget filfven 



a. Sulphuteta. 



S« Stibieta* 
4* Aureta* 
5. Hydrargyreta. 

6« MuTias* 
7* Gar bonas* 



Gianzerz* 

' Sprödglanzerz* 

Rotbgultigerz. 

Spiesglanzfilber, 
Siiberfpitsglanz» 
Eledruni. 

Guldilcb aiber^ 
Faft Atnali;am. 

Liquid amalgam» 

Hornlilfver. 



^Grauiilber, ~. 

7 Fari), Bismuthum, 

!• Gedigen. Ged. Wismut. *— 

«• Sulphureta. Wismutglanz. — 

Subfulphuretum Bianiuthu 
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A^Tc^+sAuTe'. KtAP».Beytr.m.2o. 
AftlV+2ft>Te*+3AuTe\ — — HL 25- 

Hg. 
HgS*. 



Hg+2M» ^ . 
Hg+M. 

v 

AgS . 

Sb+sSbS^+fi AgS*. Kt, Antlys Beytr. L 155. 

. Ag^sb. — ■ — • — ni. 175. 

Ag'Sb. — ■— — II* 301' 

AgAu*. — — — 

A g« Au. FORP. Phil. Tr. 1 7 76. p. 53. • 

AgHg*. Kl. Beyträge. I. X03. 

ÄeC*+ÄgSb. f SELMAnaly»,AiKiN«Dict, 
Bl 

Bj2S* • Kl. An. Beytr. I. 556. af 
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/ • * Kadelerzii 

3. Oxidum. Wismutockra. 

S Fam. Sunnum* 

1. Sulphuretum. Se Koppar* 

Oxidum. Zinngraupen. 

Holz-zinn. 
Q Fam. Plumbum. 

1. Gediget. 



s. Sulphureta. 



Ged. Blyi 

Blyglans. 
Silfverhattig. 

Kobolthaltig. 
&c. &c. 
• Spiesglansbleyerz, 



Licht Weilsgultigcrz» — 



n 

O' 



5. 

6. 



8. 



Dunkel Weifsgultigerz* - 
? Bleylchweif. ^ 
Wismuthbleyerz. 
Blättertellur. 

Gul Blyoxid. 

Natif Mönja.. 

Blyvitrioi* ■ 

Murio-€aj;bonas« Hornbly, 

Phosphas. • Grun Bleyerz. 

Med saltsyrad Trauenbley 

och arsen i ksy- Mufchliches • Fasrigeft 

rad . Bly.oxid. phosphorbley, 

Carbonas* . Hvit Blyfpat. 

Bleylchvvärze* 



Telluretum. 
Oxida. 

Sulpbas. 
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PbS'+2CuS+3BiS^ John. NcucCh.Uiil. p. 2 1 6; 
Bi. 

Stu 

é 

PK 

PbS«. 



PJ)S'+aCuS+SbS'. Hatchett Phil. Träns. 

1804. 163. Kl>.Beytr. 
IV. 90. 

SbS'+AgS»+5PI>S*. Kl. Beytr. 1. 1 72. Torde 

blott vara ett fanitnan* 
gjutet fosfil, likafom 
det följande. - 

AgS«+4SbS»+5PbS". Kl. Beytr. 1, 175. 

AgS'+2Pbs''^-2BiS^ — — 11.297. 

AuTe'+4PbTe='+2PbS^(5) — UI. 32, 

Pb. 

Pb. ' 

PbS'. 

PbM"+PbC. (6) — — III. 144. . 
Pbt". 



' Pbt*. 
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9. Chromatev Rod Blyfpat^ 

Grönt beflag på den fSieg^ 

10. Molybd^s. Gul Blyfpat. 

|o Fam. Cuprum. 

1. Geiii^en. Ged, Koppar. — i 

a. Suijphucet^,* Grå Kopparai^lau 

Kppparkifer. 

Rudolftadts. ^ 
Weftanfors Eriksgrufvv 
Hittedals» * t-. 

Graugulti^erz» 
Schwartz(^ältigerz. (7), 

Bk^ylahlrrz. — . 
Kupferfahierz. ^8) 

Kupferwismoterz, ^ 
Röd Kapparoxid* — - 
I^apferfchwäjze, 
Kopparvitriol, — 
Grönt b^^. pågrlKojpparinatm.. 
Kupferfand. »-i 

6. SubphoBphoa». Phosphoi:fyrad Koppar^ 

7. Garbonates^. MalacbijU 



, 3. Ozida*, 



4. Sulphates* 



5. Submurias. 



HydroQ^-bpnas., Kupferlazur. (9) t-i 

Kifélioalaohit. (io> -rn 

8.. Arseniatea. Dicbtes OHvenerz. 



Subarseoiatés.. ArXeniat of GopperBouR^qm 

3j 5 och ^;te variation^ftt 
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FbCh. 

PbCh'. ? 

Cu. 
CuS, 

FeS*+CuS. 

FeS*+4CuS.. 



Kl. Beytr. IL 28r. 

HisiNG. anal., pri v.med4« 
Kl« Beytr, II. 281. 



(PbSb)i-5CuS4-2FeS*. ? Ku Beytr. IV. 2 v 



BiS*+2CuS. 
Cu. 

CuS^+ioH^O, 
^u**ii+3H*0, . 

du?. ' 
6uC+H*0. 

Cu'*Äs. 



Kl.. Beytr. II. 257, 
- - IV. 9u 



P.R. Kl* Mia egen analy»% 
Kl. Beytr. III. 206. 

KLAPftOtH. VaUQUELIN; 

..^ — ^ h noten.. 

Ku Beytr, III. 192. 

Yauq. Journ. des Mines^ 
M:o 55* p«62% 



Cu'Ä«+iaH*0. CttEN. Neue AUg. J.d.Chem^ 

U B. 1361 jemicRcd 1 4^ 
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Linzenerz. (ii) 
9* Siliclates. Dioptas. * 

Kiefelkupfer, 

11 Fam. Niccolum. 
1. Araenietum. Kupfernickel* 

t. Oxidum. Nickelfchwärze. 
3. Arsenias. Ntckelbluthe. 

4* Siiicias. Fimelith. 

12 Fam. Cobaltum. 
1. Sulphureta. Koboltkis. 

a. Ara^niefa. GlaoakoboU. 



Gra Speiskobolt. 
Hvit Speiskobolt, 

3. Oxldum. Kobaltfchwärze, 
4* Sulphaa. ^ KoboltvitrioU 

Arseniates. Kobaltbluthe. 

• ■ 

« 

Crdkobalt. 
13 Ifann Uranium. 
a k Onida. ^Pechuran. 

Uranglimmer* 

Uranockra. 

.14 Fam. Zincum* 
a« Sttlpharqtuin. Blende* 

a* Oxidum. Ziokockra* 



Kmiikt Mvuraifyjltm, 91 
Cu*ÄstI-36H'0. . Ib. p. 139. 

Cu'*i-+6H'0. ?TOHNChem.Unt.p.258. 

NiAs. ? • , 

Ni. . ■ • ' • .s.-- 

NiS*+2oH'0. Kl. Beytr. U. 13J. 

FeS^.+4CuS+i2CoS*. Hisinger. Afh. i FyGk, 

Kemi och Mto. ill» 3 1 6* 
CoAf. Kt. Beytr. II. 305. Härm» 

inftämmer äfven Tas- 
saert'8 anal. i aÉfeen^ 
på proportion emellfui 
arfeni ken och kobolten. 
CoAs+FeAs. (12) >LAUG.analyfer.Ann. 
FeA8"^3CoAs\+aFeS^). ideChero.T»a5.p.33. 

Co» . , ; . ^ 

Co^*As+6H^O. BucHOLz. Jpiirn. f. Chem. 

F^fay L u» Mio. B JX. 3 1 4« 

U+aU. ? 
U. - 

■ 

ii. 

» 
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Solpbas. 

Caiboixates. 

SiUcUs. 

15 

Gediget. 

• Carburetum. 
. ArseDLlum* 

• .Teliuretuni% 
, Oxida. 



Zinkvitril. 
Spatig GaUmeqt. 
Gallmeiia L Zinkbluthe. 
Gallnieija 1. Snl^flåSi 
GabniU 



, 8ulphateg% 



I, Phospbas, 
Caxbonas* 

^o^ Assexxlates. 



Fani« Feriunu 

Fotfilt. — 

Meteoriikt, 

Magnetkis. — 

Ljufare Magnetkii. — 
Svafvelkii. — 

Graphit, , — 
Mifspickel - 
blaadad med (vafvelkia. 
Gedigen TellUf. 

Magoetilk Jernmalm. 
Fer oligiile. 

Grön Vitrik 
Röd VitriK 
Attramentftein, 

Eifenpecherz, * 
Blaue Eifenerde. 
Natif Berlmerbtå. 
. Strålig Braunkalkj Eifoo 
fpath. 
wérfelerx. 

' Strableoei». 



i 
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Kmi/kt Miatraffyfitm* . 
^iS*+ioH*0. 

ZiC'. tSMitilssONs analyfer. FhiU 

Zi'*ä. Ibid. 

2Ä1^ feFö>f.atgruadligS«&cp.64* 



Fe. 

FeS"»+6FeS'.(i3)|STROMEijER. Gilb. Annal. B. 

FeS* 

FeC**". ? 

FeA8'+FeS*. (1 4) Ström. ocbCHEVREUL. Gilb, 

Aonaler. 17 B. p. 84*> 
FeTe'». ? Kt. Beytr. III. 8* 

I». r 

Fe. 

Fe+2Fe. Min analys. Fört&k^p. 3 1. 

Fe!!5'+I4H''0. Minan.Afh.iFyf.K.lil.p.209. 
f e'tS'-4-3FeSN-36H'K>. MinanaLfelängrefram. 
Fc*ii+6H'0. ' 
Fc^o+iaH^^O. Kl. Beytr. V. 321. 

leP+4B'0. — — IV. 132, 

a 

FeC". ' . — — IV. 115. 
Cu'Afi+iiVAs+6H'0. ?Chen. Phil. Trani. 
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Flockenerz* 



11. Cliromis. 



Chroinelfeo. (15) — 



%%• Titaniates. 



13, Silicias. 

14. Hydrates 



Menacan» 
Nigrin. 

Dichter MagneteifenQeiflé 

HedenbergiU (16) ^ 
Limonin (17) 
Myrmalmer. 

16 Fain« Manganium» 

1. Sulphuretum. Manganglanz. . — ^ 

u, Supeioxiduau Grau Braunftemerz. 1 

Schwartz Brauofieioerz* ) * 

Vad. 

Manganéfe Argentin. 

Manganéfe ierrifére phos« 
phaté. 

Dichter RothbraunKeiner2 



3* Phospbas. 



4. Caibonas^ 



fr. Kapnick« 



5. Wolframiaa. Wolfram. 



6* Tantalas. 



7* SUiciatesi 



1» Silicxas* 



Tatitalit. 

WoliramhaUig. 
Tennhaltig. 

Svart Mai3ganki[eL 

Rod MangankifeK 
Fyrosmaliu (18) 
17 FaiD. Cerium* 
Ceiit, 
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Pb'*As+3iVAS+i3H°0. ? BiNDHEiM. Beob." 

,'. U.Entd.d. Berl.Ge£. 

Naturf.Fr.IV.374. 

' ' AlCh+sFeCh. ? Laugier. Ann. d. Mu£, ' 

d Hift. Nat. IV. 335. 



« 

FeSi'+4H*0. HEDENBERG.Afh.iFyak&c. 

II. 169» 



« • < • 



Mgia+FeTa. 



? 

Mia analys. Bilagan till Fin* 
boarternas bebrifning* 

Min analys* Ib. 



Kt. Beytr. I. 139. 

Mia anal. AfhaFyf.&cJ»ioo« 



Hla.Afh.iFyr.&c.IILf. 
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t.-åra tTndirafdilningm. MeiatUr, /om éj ktiåmé 
redamoi med kolpniter^ oeh Mtkus oxider 

da jordarterna ock alkaliernam 

Kemiika Fomlcff* 

i:fta Familjem Zirconium*. 

t. Siliciaii Zirkon eller 

Hyacimhft " 
2 Fam^ Aluminiutn» 

t. Sulpbatk Nalif lerjord från 

Hälle och New* 

haven. ÄlS+yH^O*— ^ 
s. Fluas. Wavellit. ? - — 

S.Fluosiliciates. Pycniu — 

Topaz* *-* 

4* SiUciat^. Sapbir* 

Rubin. — 
Corundurtlé **• 

SmergeU 
Collyrit. ' 
Nepbelineé ^ 
Difthéne. 
Pechftein. 
£teitihei!it (Orra« 

yervi blå quarts)» 
. Hifingritfc 
Piniu ? 
Staurolitb. 
Almandin. , 
' Fahlugranat. 

Rothofiit (Lång" 

banshytte*granat> 
Braunfteinkiefel 
från Sjpesfart* 
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Egentligen få kallade 
Miiieralogiika Famler»' 



zs. i 



AS, 

AS. (19) 
AS^+Aq. ? 



Simon, a FöHökettrerulUt. 
ScHEkERs Jouni. IX. p. 58. 

jVlina anal af Pyrophyfalit; 
> Saxifk och BraQlianlkTopaz 
* i Hih. tiUBroddbofosfilieTfia. 
N&ro desfe att «ofe llfom 
( fubfilicater, eller fnaiate 
J iåfom reo lerjord? 

t 

Kt. Beytr. I; 258. 
Vauq. BuU.S Ph.anV.p,ia. 
Ku Beytr. V. 10. 
— ~ III. 361. 



AS+/S+3FS. Uu. Afh. i FyL Sk, IU. 306. 



i Rom Afh. i Fyf. III. 329. 
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5. Hydrates. Dlafpore ^ 

Orient. Turkos K20) 
Erdiger WavelliL^ 

6. Leror, d. KaoHn. 
blandningar Steinniark, 
af ett lerjords- Bergteile. - 
silicat med BoluS. 

främmande Terra Lemilia* 

pulverformi- Valkerde. 
ga ämnen. CiiiioUt. 

Lera* 

Blålera. 

LerfkifFer. 

Brandlkiffer. &c. . 

3 Fam* Yttrium* 

I4 Fluas. Se Calcium. 
3. Tantalas. Yttrotantal. — 

Wolframhaltig. 

Uranhaltig. 

3, SUicias. GadoliniU — 

4 Fam. Berylliam. 

1. Siliciates. Smaragd. — 

Chcomhaltig. 
Tantalhaltig. 

Tennhaltig. 
Euclafe. — 

5 Fam. Magnefium. 

X. Sulphas. Bitterfalt. MnS'+ioH'0. 

a. Carbonates. Magnefit. MnG*. 

ficroliih. 

3* Boraa. BoiaciU MoB^ 



Digitized by 



Kmijht Miutratfyfim» 



99 . 



\ 



Mio analys i Bihang. tUl Afh, 
om Broddtxrfotfiiima. . 



Vauquel. Hauy^s Traité de 
Min. IL 532b 



BycHOLzNeues Allg.Jouni; 
decChem. VIII. 662. 

STROs^GUbé A. XVIII, a Ii* 
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A. Siliciates. Speckftcn. 

Sjölkum. ' - 

Ädel Serpentin. 

Serpentin* 

ChloriU 

Seifenftein. 

Nephrit. 

Härd Fahlunit. 

(Brungul)» • 
Hyperfthcne. 

Bronzit. 
Olivin. 

Pargaat. (3i)^ 
Lazulit. 
P5.Aluminiates. Spinell. 

Fleonaft. 

6. FaiQ. Calcium. 
1. Sulpbates. Vattenlös Gips, Cai>\ 

Vatteohaltig. C»S*+2H'0. 

a. Phosphas. Apaiit. CaP • 

FJufsfpat. CaF. 
Yttroceiit* 

Kalkfpat CaC*. 



3* f luas. 



4* Caxbonas. 



med alla defs 
varieteter efte^ 
inblandning 

med andra 
Carbonater* 

Bitterfpat. CaC-+MnC(22) 
Gurofian (Kar* 



Digitized by GopgIe 
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lOI 



Kl. Beytr. II. 179. V. 63. 

, — — II- 175- 
John. Chem. UnterL 1, 3 1 8. 



JliS^-hAS^+iAq, Kl. fieytr. II. 183. 



JHS'+2AS. 



HisiNGERsaiialysj fe längre 
fram. 

? Kl. Beytr. V. 40, 
? ~ — V. 34- 

i ~ — I. 12U 



Min analys af Åkers Spio/elk 



Roth. k. Vet. Ac* HandU 
18 1 1. ?• isx* Kl- Beytr. 
1. 134. UU 296. 
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Frankenliaiiier 

Ritterfpat CaC^+sMnC*. 
Arragonit. (23) 

5 .Borosilicatei. Datholith. 

Botryolith. 

6. Anenias. Pbamiacalith. CftÄa+6H'0« 

7 . Wolframias. TungfteOt Ca\V« 

8» SilIcio-tita« 

niates. Sphéne. 
9. SiUciates. Trippeieiicatet 

från Edelforfs. 
' Taffelfpat. 
Laumonit» 

Mjolzeolit. 
StUbk. 

Stangenfieinar- 

tiger Scapolit, 

Bor k h ul t s.Zeoli t b« 
Nadeifteio. 

Bladig PrehniU 

. Strälig Prehnit. 

Koupbolit. 

ChryfoberylU 

Malacolit. ; 

Grammatit, 
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Ku Beytr. V< 105. 
Stromeijbr. GöttGeh Anz. 

2CBo*+sCS*+H'0. (24)KL.Beytr. IV. 359. 

8CÄfl*+3GS*+Ä'0. —i — V. 135. 

— — I11.28i. 

Kl. Beytr.Tri. 47.Min analy» 

i Bilagan till Bioddboar terna. 



HisiNG.EluAfh.iFyf.I.i88. 
Kl. Beytn III. 391. 
VoGEL. Journal de Pbyf. 

I810. 64- 
His. Ath, i Fyf. 111. 3 "5. 
Yavq. Jouro. des Mines. 

N:o 39. p. 



AS. > 



Laug. J. de Phyf.T, 68. p. 36. 
His. Afh. i F.yf* III. 509. 
? Vauq. Journ. des Mines. 
N:o 44. p. 596- 
F&i'3C&^gjlS+Aq* Kl. Btrob. und Entd. der 

Nat. f. Fr. zu Berlin. 
JP5+6CS4-i5-4^+2-^2. Laug 1 ER, Ann.duMar. 

III. 205. ' 
Vauq. HAuVsTraitédeMin. 

IV. 373' 



(His. Afh. i Fyf. TIL 300. 
(Laug. Ann. deChem.T.Si* 
f. 76. Varieté grife. 
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Asbeft* 

Strahlftein, 
Coccolitb*. 



Bysfolit. , 
Yenit. 

Svart GiBUt 

Melanit. 

Thuringer Granat* 



I * 



Apiome. 
Grosfularia. 
Loboic. (26) 

Colophonit. 
« 

Dannemora Granat* 
Pyrop. 

Allochroit. 
Kanelfteni L • 

Vebivian* 
Idocras, 

AxiniU 



Brafilianlk Tour< 
maiio. 

Epidot. 

Scoraea* 
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?Chenev. Crells Ann. 
1800. L 512. 
CS'+/5^+3 Äf5*. L AUG. Ann.du Muf. V. 7 9. 

«!gÄ*+2/S'+6iKS«+wCS*. VAUQ.HAUiTsTrai- 

tédeMin. IV. 372. 
Vauq. Ib. IV. 334. 
Vauq. Journ* des Mioes. 

N:o 115. p. 70. 
HisiNG. Afh. IL 157, 
Kl. Beytr. V. 170. 
BucHOLz. (e Förföket till 
en rent vettenOu prin- 
cip för Mineral, p. 55, 
L:r Ann.du Muf. IX.2 71. 
f&^3jFS^i^&*^l2CS. ? Ku Beytr. IV. 3d3« 
iSS+2FS+i2 JS*^i5C& Min analys i Afh. i FyL 

111. 2S2. 

iJllgS+2FS+)JllS+3ASi'4CS. Simon Journ.der 

Cheoi. vu Hh. IV. 405* 
MgS^F^C&hiJlS. MuRaAT. Afh. i Fy [. IL 

CiS+4iWÄ'+6F^+i5^5.KL. Beytr. IL 21. 

mg&h/S*^3FS+^S+6C& R08£.KARST«Tab.33. 



* 

CS+FS. 



CS4-FS^2AS. 



FS+4CS+5AS. 
FS+5AS+6CS. 
CS'+F&t-5AS. 

CS'+FS+zAS. 



Kl. Beytr. II. 3 2. v. 143. 

— — II. 38. 

— — U. ia6. • 

VAUg. Journ. des Miaes. 

N:o XXIII. p. I. 

Vauq. Ann. de Chimie. 

N:oLXXXVIIL 105. 
CoLL. Descotils Journ* 

d; Mines. N. XXX. 4 1 
?Kl. Beytr. lU. 285* 
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ZoiBt — 

Antophyllit. — 
Smaragdit. 

Augit 

Schillerftein. 
Hornblende. 

Cerio^ L AUanit. . ^ 

7 Fam» Strontium. * 
a. Sulpbas. Schutzifc SrSV 

«. Caibonas* Strootiaoit. StC\ 

8 Fani. Barytium» 

a. Sulphas* Tungfpat* BaS^ 

Lefveröen. 

t* Carbonas. Withertt. BaC% 

3. Siliciates. Harmotom. 

Andreasberg» — 
. . Oberfieio* — 

9. Fam. Natrium. 
1. Sulphates. Glauberfait. NaS^+soH^^O» 

GlauberiU NaS^+CaS% 



a* Murias. 

3. Boras. 
4* Fluas. 
$, SUiciatev. 



BergfalU 

Tinkal. 
Kryolith. 
Sodalitlu 
Lazurften* 

Mefotyp eller 
Natrolith* 



NaM». 

lilaB«+36H«0; 
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BucH. Journ. der Chem* iind 

Ph. Phyf. I. aoi^ 
Laug. Ann. du MuLV. 149. 



Månne annat an (ammang. af 
Hornblende med Cerit ? 



Klaproth. Beytr. II. 83» 

Tass. fe Förfök. till en rent 

cijemiik piinc. f • Mhu p. 7 3* 



NFi+AFl. 



Brogniart. Journ. des Mi- 
kie8.N;oX}UUlLf.i7. 

Ku Beytr. IV. 353. 
— — ni. 214. 

Thoms. J. de Min. N:o 176. 

CLEMENT och D£SORME8« 

A|imdeChtfii.i8o7.p. 



NS^+3ÅS+zAq. Kl. Beytr. V. 49. 
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Eledrilk SkoiL ^ 

Scolezit. . • ' . 

CuUzit » 

* » 

Sarcolit. — 
Weraerit. — 

Ekebergit , 1. Hes- 

felkulla NatroUt. ^ 
SkapoUt. — 

Ljud violett Rubellit. — 
Mörkt viol. Rubellit. — 

Sauslurit — 

Labradorften. — 
Bafalt. * 

Kliogftein. 

3 Fain. Kalium* 

^- Sulphas. Alun. KS"+2ÄlS'+48H'a. 

•« ■ • • 

2. Nitras. Salpeter. KN^ 

3. SiJLiciates. Fältfpat* . * — 

LéuzU» . , — 

Elaolith. ' — 
Lepidolit. 
Weislleiiu 

Spodumén. 
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US+gAS. Kl. Beytr. V, 90. 

I/S^+2CS?+9AS+gAq.GEHtEss analys, privat 

nieddelad. 

C^^NS^-^iSAS^+J2Aq. Vavq. Ann. duMu- 

fée» IX. 249. 
CS^+NS^+gAS^+isAq. Vauq. Ib. IX. 348. lamt 

XI. 47. 

CS+NSi'2^AS^TAq. John. Cbem. Unterf. I. 

NS'+3CS^+9AS. Ek. Afh, i Fyf. II. 1 44. 
ifS^+sm^+^CS^+åAS', Simon. Jouro. fiii die 

Cbem. u. Ph* IV. 413. 
mffS+iNS+iaAS, iVauq. Ann. da JiAuIée, 
mgS+NS+6AS. \ III. 243. 

NS'^XS^'h2CS'+FS+9AS. Klapr. Gitsnn 

Ano.B. 18. f' 225. 
NS'+f^'{:3CS^+9AS. Kl. Ib. 



« / 



XS^^+sA^. Forfoket till en rent 

vettenfk, &c. p. 75, 

KS^-k-zAS^. Kl. Beytr. II- 54. 

J!fS*+4^Ä". t Kl. Betr. V. i.yg» 

KS^+6Ai^+Jq. . His. Afh. i Fyf. III. 398. 

KS^+6AS\ ? Kl. Gilb. Ann. jp. 18. 

f. 225. ,^ 

KS^^njSS*. VAUQ.HAUT*sTraieécto 

. Min. IV. 407, 



Furfok till dt rent • 
Andalufit. * . 

Turmalin. 
Ichtyopbtalm. 

Chabafie« 

Glimmen • 

Silfver G. 

Fonfter G. 

Svart Siberiik G. 
Talk, 

AgalniatoliU 
Griinerde. 
^ Fimpfien. 
? Porcellanjafpis. 
Obfidian. 



&miflit Miatrolfyftm. 



Vauquel. Broiomarti 

Min. I. 363. 
Kl. Beytr. V. 148—9. 
Gehlens, privat mig 
meddelade analys. 

KS^i-NS^+CS^+gAS+iiAq. ykVQ. Ann. du 

MuLT.IX. p.333t 



J(S+/^I'S+ 1 5 AS. 



XS^-^aFS+AAS. Kl. Beytr. V. 69. 

KS'+FS-^-i2AS. Ib. ib. ib. 
KS'+fii+3AS+aMS, Ib.. iL V. 7g. 



n ClMfea 
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II CUsfen 

innehåller kroppar bildade efter principen för 
den organilka naturens fammanfättning^ d. a. 
i bvilka fammanfatta kroppar af förfta ordnin- 
gen innehålla flere än två element. 

jtjla Ordn. Tydligt multnade^ organi/ka dmmn. 
Matjord, eller Svartmylla (Humus). 
Bränntorf. 
' Braunkohle. ■ » 

2:dra Ordn. Hartzartadem ^ - 

Bernften. 

Retinasphalt. 
Elaftiikt Bergbeck. 

3:dje Ordn. Liquida.^ 

Naphta. 
Petroleum. 

jfde Ordn. Bnkartade. 
Maltha. 

« 

A*phalt. 

S:te Ordn. Kokäi. 
Branderz. 

Stenkol, med alla defa varieteter. 

ff.-te Ordn. Sätter. 

Svafvelfyrad ammoniak (s?). 

Saltfyrad ammoniak* 

Honingsfyrad lerjord eller honingften. 

Innan 
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■ 

Innan jag letnnar detta amne, b5r jag förft 
omtala ett annat uppftällningsfätt för förda 
clafien af fosfilier^ fom kan vara lika vetten- 
ikapligt confequent fom det föregående, ocb 
. , i b vilket fosfiiieroa' uppioras på deraa eledro* 
négativade befiåndsdei , i ftället för att placera 
dem på den eledropolitivåfte* 

Då i de fleäa föreningar den eledrone* 
gativa bellåndsdelen ingär till flera' partiklar 
än den eleäropofitiva, få händer ock ofta nog ^ 
. att föreningen bar flera carafterer^ af den 
förra än af den fednare^ ocb om detta vore ^ 
en allmänt gällande omfiandighet, få (kulle 
vifst ingen fyilematiik uppfiäUning bättre upp- 
fylla ii väl de keniifka, fom de (i kallade 
natur hilloriika fordringarna. Men då^ t. ex.^ 
Sulpbureta utgör en ftor och någorlunda flägt* 
lik flock 9 fom viiTerligen tiilfredslläUer den 
få kallade naturbiftoriika åfigten, få iinne vi 
dock 9 å en annan fida, att om vi genomgå^ 
t. ex. 9 Sulpbaternaa flock, lå gifva der ba« 
ferna^ färdeles de egentliga metalioxiderna , 
åt bvart ocb ett Sulphat en egen carader, (om 
bättre öfverensftämmer med caradcrerna af Mu- 
riater, Carbonater ocb Silkater af famma me- 
tall, än med andra närliggande Suipba^er, 

Således har jag trott, att deun^ blott 
Jialfva fördel icke borde ge anledning att be- 
iyjpfi. H trakta ' 
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teakte de kemilka föreningar , fom utgöra före* 
mllet för Mineralogien^ i en annan ordning^ 
an den 9 fom för moder vettenlkapen, Kemien ^ 

fyncs vara dea länipligane ocb riktigade. 

Jag fliaU likväl bar gifva uppränningen 
till en dylik fyttematiik anordning. ^ 

j:Jla Ordningen. Ej oxiderade kroppar. ' 

1 Flocken* Gedigna ^ d a. ulan vafentlig 
förening. 

2 FU Sulphureta. 

3 Fl. Arfenieta. 

4 Fl. Stibieta. 

5 Fl. Tellureta, 

6 FL Osmieta* 

7 Fl. Aureta. . 

8 Fl. Hydrargyreta. 

i; ära Ordn. Oxiderade kroppar* 

1 Fl. Oxider, utan vafentlig förening, 
om icke med vatten* 

é) Syror. 

b) Saltbafer och deras fuperoxiden 

2 Fl.' Sulphater. 

3 Fl. Nitraten 

4 FJ» Muriater. 

Muriorcarbonaten 

5 Fl. Phosphater* 

6 Fl. Fluater. , 

Fltto-fiticater^ 
' - 7 Fl. 
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7 Fl» Borater* 

Boro*filicaten 
1^ FK Carbonater/ 

Hydro*ca(booat9n 

9 Fl* Arfeniater» ' 

10 Fh Molybdatet. 
1.1 FL Chroiiiaten 
12 Fl. Wolframiater. 
J3 FU Tantalaten 

14 Fl» Titaniater* 

15 FL Silicater. , 

Silicio^titaoiater* 

16 FL 3 Aluminialer. 

•För au fylla hvage flojk i ddtta fyftem, 
behAfve^ yjan blott ur det föregående utflytta • 
de dithöcaade fubftanfer, i (amma ordning, 
fom de i detta fyftem följa på hvanmdra* 

Mineralfyftemet innefattar fnmman af de 
kemifka föreningar, h vilkas blandning utgör 
jordkloteta oorganiflka mafla» Det ar klart, 
att fedan vi äga kunlkapen om deffa, väckea 
den frågan : huru dt vår jordglob af des fa em§m* 
finur ad9 

Befvarandet af déima fråga innefattar 3 
hufvudpunkter; 

KO Kinnedomen af deo gaablandning fom 
utgör jordglobens dunftkretsj hvarunder hörer 
kuolkapeo om de fenomen > fom deri tilldraga 

/ Ha lig, 

>• 

s I 
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figf I&fom vattenmeteorer^ eldmeteorer, m. fl* 

2!o Kännedomen af vattendragen, källor- 
na med deras ådror,* tlQderxias, Qöarnes och 
bafvets vatten 9 och den olika befkafiFenheten 
af de faltupplösDingar , iom utgöra de olikt 
beikaffade vattnen. 

3:0 Kannedomen af bergen j de olika biand- 
ningar af foslilier, fom utgöra de färikildta 
Bergarterna , bergens relativa lägen , geografilk 
Mineralogi; bergens och jordhvarfvens oliktidi* 
ga formationer ^ våra gifsniogar om de revolu- 
tioner, hvaraF bergen bära fä ovederfägliga 
fpår, och om orfakerna till desfaj de feno« 
men, fom fy nas fortfarande tilldraga fig i jor- 
^ dens inre, volcaner m. nu 

Alla dcsfa hiifvudpunkter befkrifva me- 
kaniika blandningar af kroppar, b vilka hVar for 
fig förekommit i fyftemet. Derföre kunna, i 
min tanke , atm. luft och flere ilags vatten 
lika litet förekomma i den fyQeniatilka upp- 
fiällningen af mineralierna , eller i den vetten» 
fcap, fom af Werner kallas Oryctognofie , 
fom gneis eller fientt, eller hvjlken hel fluff 
fom helft, fom är hopväfd af flera famman- 
fittande difiinäa tosfilien 

Då alla desfa blandade masfor ligga utom 
mitt föremål här, fom varit en confequent vet- 
tenftaplig anordning at de oblandade fosfilier* 
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i 

na , (a temnår jag detta ämne. Jag har vid- 
irört det endaft i afligt att viCa, hvarföre jag 
ej uppfört ittkilliga af deafa blandade tnaflbr 
i minerallyileinet^ på fätt ea och aonao För* 
bttaie föie mig gjort. . 



Anmärkningar. 

(1 ) Realgar. Operment. Analyferoa på deffa > 
fulphureta hafva gifvit utflag, fom fynaa t 
hög grad ofördelaktiga för läran om de ke* 
miika proportionerna , och deraa refultat har 

enöfverenflämmeUe fom förvånar. Klaproth 
fann i den röda arten (Beytrage V/ 23S) 3 of 
procent fvafvel^ och Laugi£& (Amiales de 
Chimie, T. 85, p. 46) 30,43 proc. fvafvel. 
Den förre fann i den gula 38 » och denfednare 
3S;i4 proc. fvafvel. 

Äldre förfök hade gifvit anledning till 
den förmodan, att 100 d. arfenik förenas med 
33 d. iyre i fyrligheten och med 50 d. i fy- 
ran ^ om nu den fvafvelbundna arfenikens fam- 
manfättning är proportionell mot nagon af 
defla, få upptaga 100 delar metall antingen 
66 eller. 100 d. fvafvel^ d. a. fvafvelbunden 
arfenik innehåller antingen 40 eller 50 procent 
fvafvel. Ingendera analyfen har likväl gifvit 
dt deremot fvarande refultat. 

Vid 
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Vid de för lök jag anaällde, tiU utrönan- 
de if vigteo af en partikel arfenikmetall ^ fann 
]ag^ att de arfenikfyrade falternas fammanCatt* 
ning icke öfverenafianide med en fadan fyrana 
. eller fyrlighetens fammanfättnbg, famt att 
nigon oväntad omftandigbet näfte förorfaka 
ett fel i refuUatet af de vanliga förföken att 
oxidera arfeniken eller defa fyrlighet, hvartill 
för öfrigt mina förfök gifvit lika refultat med 
andra Kemiftera. Men då jag blandade och 
* lamroanfmälte arfenikfyrlighet och fvafvel i 
en vägd defiillations^apparat ^ (å att fvaf vel< 
fyrlighetsgas och fvafvelbunden arfenik bilda* 
des, lå bortgick mer fvaf velfy rlighet , än fom 
hade varit möjligt, om arfenikfyrligheten en* 
daQ innehållit 95 procent fyre» Hälften a( 
d^n bortgångna gafen var fyre, hvilket jag 
' på detta fatt fann åtgöra omkring 31 procent 
af fyrlighetens vigt. Då jag fedari använde 
detta tal pä de arfenikfyrliga och arfenikfyra* 
de falternas fammanfättning , fä funnoa de der« 
med nöjaktigt öfverensftämmande« 

Jag jemförde fedan refultatenaf minaior» 
fök med Laugiers analyfer af artificiell fval- 
velbunden arfenik ^ hvari ban funnit emellan 
4 1 34 och 4ijS procent fvafveK Detta f varar 
i proportioner emot en oxid hoa arfeniken ^ 
fom (kulle hälla hälften (ä mycket fyre fom 

fyran^ 
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fymn^ emedati arCeoikfyran håller lika mycket 

fyre, fom den (vafvelbundna arfeniken hållet 
fvafvel, och emedan fvaflets partikel väger 
dubbelt få mycket fom fyrets. Jag fökte den* 
na oxidatioosgrad , och fann , atn arfeniken verk- 
' Jigen har en lägre oxid än fyrligheten^ famt 
att denne under vifla vilkor är faltbaQs* Jag 
erhöll nemligen ett dubbelfalt af faltfyra, qvick- 
filFveroxidul och arfenikoxid^ di calomel och 
arfenik blandades och fublimeradea. Jag han» 
vifer för öfrigt till min Afh. om orfaken till 
de kemilka proportionerna i Thomsons An- 
nals of Pliilorophy 1813* Nov. följ. Häften. 

Någon tid fednare fökte Thomson i fam* 

ma Journal bevifa^ att de tal ja{ funnit^ ej 
kunde vara de rätta ^ emedan de förfök^ att 
• oxidera arfenik med kungsvatten^ h vilka han 
anllällt pi lika fatt fom jag och andra Kemi« 
fler före honom, ej gifvit andra refultat, än 
dem vi alla fått. . Men ehuru Thomson ej . 
angripit faken på fin rätta fida, fom hade va- 
rit att repetera de förfök, på h vilka mina. 
fednare beilämmanden grunda fig , få förtjenar 
dock hans erinran,^ i famnianhang med de of* 
van anförda analyferna af Realgar och Oper- 
ment, all uppmärkfamhet* 

Man vet att Hauy, fom haft tillfälle att 
närmare granlka kriflallfiguren af delTa bada 

fos*. 
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fosfilier, funnit ^ M den kriftalliferaDde fob- 

fianfen i bada måfte vara abfolut denfamma^ 
mkttdt den vSfendtliga itfkillnid^ tom analy» 
£ernes refuUat fynes utvifa* 

Klaproths analytfflka forfdk upplyfa 
jogentiag i denna punkt^ utan (ynas (narare 
vifa, tit arfeniken fiiulle vara 'ett undantag 
från den allmanna lagen ^ emedan ^ fedan han 
pa grunder, hvilkas riktighet e} kan beftridas, 
beftamdt halten af (vafvel i deffa fo5&lier<| det 
fom dä återftar för att vara arCemk, igeniinp 
nea få precis man kan vänta i det arfenikfyra* 
de bly, fom af den till fyra förvandlade ar* 
leniken i analy fen producerades ^ och i hvilket 
falt arfenikfyrans myckenhet araf Klakoth 
riktigt beilämd, men i hvilken fyra han^ ef- 
ter de äldre analytetna på fyran, räknar me» 
ullen till 67 procent i öäliet för 
den, efter mina fednare förfök, (kulle vart» 
Oeraf följer då^ genom en lätt beräkning ^ att 
arfenikfyra, ärfenikfyrad Uyoxid och natif 
fvafvelbunden arfenik^ fkulie vara fammanfat* 
ta pä ett (att, fom på intet vis kan förlika» 
med iaran om de faetiämda proportionerna i 
Kemien. 

Granfkningen af Laugiers forfök ger 
mer upplysning, ehuru de ej fullkomligt lofa 
koutea Han faxm ^ att natif realgar^ fom upp- 
hettas 
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liettas lindrigt i ett deftaiationskarl^ fmilter 

till ett grumligt liquidum. Ökas temperaturen, 
fa (ublimeras urfinikfyrtigh$t i glänfande nålar, 
och liquidum blir Klart. Då han analyferade 
den klara , ftelnade maafan 5 fann ban , att den 
var fammanfatt i alldeles lika proportioner med 
den artiäciella fvafvelbundna arfeniken. SkHl-^ 
oaden emellan de båda varieteterna beftod deri, 
att den röda gaf vida mer arfenikfyrlighet an 
den gula, (p. a. (iälle, p. 48)* Det fyoea 
ialedea följa temmeligen otvunget af LAUGiBRa 
förfök, att desfe fosfilier innehålla vanlig fvaf* 
velbunden arfenikoch arfenikfyrlighet, hvilkaa 
relativa qvantiteter Laugi£r dock icke närma- 
re beftamt. Beräkne vi Klaproths analys af 
löd raufchgelb efter riktig^ure data för arlenikfy 
rans fammanfättning C 3 4 p* c. fyra i arfenikfyrad 
blyoxid och 58 ^ p. c. metall i fyran) , få uppkom- 
mer en förluft af 8 p* c. , fom ej fyllea af fvaflet 
i den fvafvelfyrade baryten, fammanlagdt med 
arfeniken i bly faltet. Beräknar man fedan den 
, qvantitet arleniky fom fordras att med det 
funna fvaflet ge vanlig fvaf velbunden arfenik , 
fä återilå 26184 P^^^^* masfan ^ fom äro nå- 
gonting annat. Om desfa da^ efter anlednin» 
gen afLAUGiERS förfök^ äro arfenikfyrlighet^ 
få ar balten af fy re der! 8958^ och alltfånara 
lika med förluften efter den fednare beräknia* 

gen 
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geo af Klaprotus aaalys. Klaproths 
iiuilyt på den guh vtrieteten ger, då den 
sogare beräknas efter Klaproths egoa data, 
en tilldkning i vigt af 7^2 proc, men eker 
de förändrade, en förluft af 2,8 proc.^ få att 
hir något fel infmygt fig i aoalyfen. 

Refultateo af den fosGla ivafvelbundna 

arfenikens analys (ynas fåledes kunna förlikas 
med läran om de kemitka proportionen», e« 
huru de vifleriigen, för att med fäkerhet kun* 
na afgöras , fordra nya förfök med (arikildt å- 
figt af defla fosfiliers kemilka conftitution. Om 
det år rätt att, fåfom LaugieUs förfök fy* 
oas tillkännagifva, anfe defla fosfilier fåfom 
fvafvelbunden arfenik + arfenikfyrlighet ^ få 
blir frågan: utgöra de kemiika föreningar? Har 
åter Haut*8 geometrifka analys gifvit ett rik^ 
tigt refuUat att bådas kärngelialt är enahanda, 
få fynes det vara temmeligen åtgjort, att de 
ej äro annat än en (ammangjutning af fyrlig- 
heten med fulphuretum , hvari det fednare bit* 
dar kriilallen. Det är för öfrigt ej utan flera 
exempel, att lått fyrfattliga metallers lägfta 
fyrfåttningsgrader kunna fammanfmältas med 
fmmma metalls (eller med andra 'mindre fyr* 
fittliga metallers) lägfta fulphuretum^ utan 
att fvafvelfyrlighet utvecklas och metall se« 
duceras. 

(3) 



4 
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(2) Chromoekra. Drappiers analys ger 
aaledoing till följande frågor : Är detta fosiU. 
en blandning af fri kromoxid med quartz och 
lera? eller ioqehåller det ett enkelt kromfili- 
caty blandadt med lera, eller ett dubbeimicat 
af Kromoxid och ler^rd? 

(3) Roth Spietgtanzerz. Den analyt^ vt 
af Klaproth Sge (Beytn III. 182 )9 torde 
icke vara fullt pålitlig , emedan den anger tam* 
dre atitimon ^ än om föreningen beftode af en» 
daft fvafvel och metall ^ i hvilket fall den 
håller minfla mängden af den fednare. Att 
åter iamma qvantum metall IkuUe vara på eo 
gång oxiderad och fvafvelbunden, ar ej eller 
troligt^ helft metallbaUen i detta fall är för 
hog) lå att analyfen då borde gifva ett Sfver* 
fliott af omkring ^ procent» 

(4) Ruthil och Anatas. Hauy bar ge- 
nom defla fosfiliers kry ftallotomie ' funnit an» 
ledning att Ikilja dem i tvenne fpeciesj d. ä« 
att anfe dem få(om två farikildta kemifta föf 
eningar. Andra Mineraloger föra dem tillfam* 
tnan, och Hausmann och Weiss mena att 
de torde kunna förenas under famma grund* 
figur. VauqU£Lin har från Kemiens Gda 
befiämdt förklarat, att båda äro ren titanoxid 
i faimma grad af fyrfattning. Jag har dock 
11^1 att förmoda;^ att hans forfök^ af hvilka 

jag . 
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jag för öfrigt icke känner de närmare detal* 
jema 9 ej kunna i detta fall anfes för afgöran» 
de; emedan Esmark fann^ att anatafen gaf 
ned borax eti fargadt glas, fom för blåarör i 
oxidationaeld blef färglöft, Deremot är det 
bekant 9 att r4ithil ger ett farglöft, fom i re* 
dudioQStid färgas* Deraf fkulle man kunna 
haiva anledning att i anatafen förmoda titan» 
oxidul och i ruthilen titanoxid. Der är ännu 
en omftandighet möjlig, att nithil är en ke- 
miik förening af titanoxid med jern- och man- 
ganoxfdul^ itminftone har jag i Fran(k ruthil, 
hvarur jag extraherat titanoxid , funnit betyd- 
liga proportioner af defla metalloxider. Men 
allt detta made ä nyo undeifökaSj innan nå* 
gon ting kan afgöraa derom. 

(5) BUitirtellwr. Detu fosiil torde vara en 
blandning af flera, tilläfventyrs AuTe'+3Pbte* 
blandad med PbTe'4-2PbS% eUer ockf| 
PbS«+2PbTe« blandad med AuTe\ _ En frå- 
ga ^ fom vid detta tilltälle naturligtvis väckea^ 
ar : Kunna tvä färikilta eleöropoRtiva kroppar 
förenaa med två färikilta negativa? Att få* 
dana föreningar finnas ^ utvifar väl fvafvelbuo* 
det vätes förening med kali j . men finnas de 
afven då fyre ej är en af de eleåronegativa? 
Jag vet för det närvarande ingen omfiandighety 
ifom beflämdt föranleder att befvara frågan med 

(6) 
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(6) HornbUy. Klaproths analytilka ro* 

fultat ger blyoxid 85,5, faltfyra 8,5 Tamt kol- 
fyra 6. DeiTa ziffror aro emedlertid oriktiga^ 
emedan Klaproth fann att 100 d. hornbly 
gåfvo 55 d. vattctrKfritt (altfyradt filfver^ hvart 
(altfyrans qvantitet icke är 8å utan 10^48^ 
Delfe matta en qvantitet blyoxid =: 43,759 
fom är precis hälften af den lom fanns i horn* 
blyet. Den andra hälften har varit förenad 
med kolfyra j fom då icke kan hafva utfört 
mer än 4,1 3 procent. DeiTe innehålla 3 d» 
fyre, och de 42,75 d. af blyoxiden innehålla 
3,05 d. fyrej få att i^olfyrans och blyoxidena 
(yre äro lika. Enligt deda beilämnianden är 
fåledes bafen lika delad emellan båda fyrorna ^ 
men på det (ätt, att kolfyran är lörenad med 
dubbelt få mycket bafis, fom i neutralt till* 
(land. Då falt fyran utan jemförelfe är den 
fiarkare, iå borde det ockfi vara hon, fom 
binder dörfta qvantiteten af bafis, hvilket lik* 
väl bär h varken händt eller kunnat hända, *€• 
medan då intet återOår för kolfyran. Jag har 
dock gifvit i texten formeln derefter, emedan 
Klaproihs förfök dermed precift infiämma. 
Jag bor dock icke neka, att jag, utom detta, 
har flere grundade tvifvel emot riktigheten af 
formeln. Deffe befti deruti, att i:odeffeföff- , 
eningar af en eleäropofitif kropp med 2:ne 
dedronegativa grundar 6g på de två fifinäma- 

daa 
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das tobSrdes frandftaper, och ager låledes fö* 
reträdesvis (ehuru icke uteilutande) rum i de 
ffirbållanden , hvari deffe helft förena fig. Nm 
är det bekant ^ att kol ej decomponerar fyr* 
fatt fahfyregas : dett» vi far både att ingen falt- 
fyrad koloxid exifterar^ och att ingen ^elfilän- 
dig förening gifves emellan faitfyra och kol** 
fyra i ett fådant förhällande ^ att den förre 
håller dubbelt lå mycket fyre fom den fed* 
nare^ de förenaa ej förr än koloxid-gas blan* 
das med fyrlatt faltfyregas^ dfi de förenade 
fyrorna hålla lika qvantiteter lyre. I Klap- 
ROTHS analys befinnas fyrorna juft i det för^ . 
hållande till h varandra ^ hvari de, förfigjgelf- 
ve, ej kunna förenas. 2:0 Vidare finner man^ 
att Klaproth^ fedan den efter faltfyrans ut- 
fillning återftående filfverhalten blifvit aflkiljd 
(förmodligen med faitfyra), fällt blyoxiden med 
Cttuflikt kidi, tvättat, glödgat och vägt den* 
Nu åter är det bekant, att balilk falt[yrad bly* 
oxid af caufttka alkalier ej decomponerai^ hvar- 
före det är klart, att den fällda oxiden måfte 
hafva iimebålitt (iiltfyra, antingen få att dén 
varit jemt förvandlad till balilkt falt5 eller om 
lyran ej räckt dertill, måfte hela qvanfum af 
i öjverlkott tillfatt faitfyra hafva fällt fig.med 

- oxtdeo» I förra laUet fvara 8595 tf det ba* 
filka faltet mot 81 proc. ren oxid, och i fed- 
Mse &lkt*k8R itUikottet kfce befluums» AI* 
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'la defla omftäodigheter väcka hos mig den för* 
tnodan , att det under(5kta hornblyet verkligen 
varit famroaofatt af en partikel neutral Ulilp 
rad blyoxid och en partikel neutral koHyrad 
Uyoxidj i bvilka båda fall (altfyraos qvantitet 
ar få nära lika, att deraf iotet kati Hutas ^ 
TÖrande ifrSgavarande aoalys. 

PbM»+PbC. PbM=+PbC»* 
Blyoxid Ss^so* 83. 
Saltfyra 10348* lo. 
Kolfyra - 4jii3« 8* 
Xmoet förtjenar graolkofaig} olyckligtvis - ir 
fos&let ganfka iäiiraiptj men jag inviterar de 
Kemifler, fom deraf aga någoo tiligåog att 
föka utröna förhållandet. Intet är lättare, än 
att i en liten för lampa utblåft och fedan vagd 
glaskolf upphetta några gran, eller högft en 
gramm deraf, till kolfyrans förjagande, da det 
blir lätt att bellämma^ om defs qvantitet är 
4 eller 8 proc. Genom kokning af kolfyrad 
bly oxid med en upplösning af fabfyrad bly- 
oxid, hair jag fått ett lattfmält dubbelfak, fom 
vid glödgning gaf 7,75 proc* kolfyra, och torde 
vara famma kropp med det fosfila homblyet. 

(7) GraugäkigerZy Sthwarzgultigerz. Man 
finner defla flundom kriftalMferade, och ikulle 
deraf kunna fluta till en kemiik förening* Den 
iorrf af deffa innehåller fulphureta af fllfver, 
.jenij antimon och koppar» Den fedaare åtpx 
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haller intet filfver. Det ir både möjligt och 
troligt att några af defla utgöra i en vifs pro* 
portion en beflamd förening 9 fom fiftadkom* 
mer kriftailifationen , men att de tillika finnas 
mekanifkt fammangjutna med dfverfkott af vifla 
fulphureta^ bvarat olikheten i ref^ltaten af 
analyrer, anftillda på (arlkilta ftuflfer, hanor. 
Det toide derfore vara bäft att hittills betrak* 
ta dem endaft (åfom fammanftelnade maffor. 

(8) Kupjirjahierz. Åfven denne förekom- 
mer kriftalliferad. Den beftär af Arfenietnm 
ferri Qch Sulphuretum cupri , och de båda ele* 
äropofitiva metallerna finnas ej i fådana for« 
hållanden 9 fom de kemilka proportionerna 
Ikulle forelkrifva. Denna omftandighet, fam- 
manlagd med ovifsheten om två eledropofitiva 
kroppar kunna finnas utgörande en enda för- 
ening med två (arikildta eleäronegativa brann* 
bara kroppar, tyckes utvifa , att fosQlet ej tor- 
de boca anfea fåfom en ^Ifftandig förening* 
Det blir dä frågan, h vilkendera af defs tvä 
befiåndsdelar utgör kriftallen^ på bvilkeo 
foslilet naturligtvis bör (iällas. Jag har fört 
det under kopparen ^ på den grund , att Kl af* 
ROTHS analyfer vifa, att i kupferfahlerz från 
Kömer och Jonas i Freyburg ^ ar jemet föienadt 
med lika antal partiklar arfenik fom jernets^ 
• deremot ir i kupferfahlerz från Jungen hofaen 
Birke två partiklar af jernet förenade med en 

l^tikel 
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pmikel arfenik, under det; att kopparen i alU 

förekommer i &o vanliga (vatVelbindningsgradj 
och utan att de yttre caradererne ändras ge» 
nom olikheten i fammanfättningen af det in- 
Uandade arfenietum ferri. 

* 

(9) MalachH och Kupjerlazur. ' Kriftal- 
lotomien utvifar att defla tvenne arter af kol- 
(yrad koppar icke äro famma kemiika fpecies^ 
oaktadt 'Kemien deri icke funnit annat an kol- 
fyra, vatten och kopparoxid ^ d^n fednare i 
nära lika qvantitet i båda. De bafva faiifvit 
analyferade af Klapkoth och VAUgUELiN, 
med refuUat, fom nara ölVerensftamma^ få att 
man icke kan draga i becänkande , att ju deras 
analyler måtte komma nara tiil det råtta för- 
hållandet. Se här analylernas refuhat: 

KlaPROTH. VAiJQUELIN. 

! Kopparoxid 70,5. 70,10. - 

KoHyra iSyO* 21,25. . 
Vatten ii^. 8 $6 5* 

rKopparoxid 70. 68i5. 
Kopparlazur jKolfyr^ 24. 25 >o. 

' Vatten 6» 6,5. 

Klaproth fann (Beytr. II. 287) $ att 1000 
d« malacbit lemnade i glödgning 7i7'd.,kop* 
paroxid och gaf 78 d. rent vatten. I en ana- 
lys- af koUyrad kopparoxid ^ beredd genom 
fällning at fvafvclfyrad koppar med kokhett 
kolfyradt kalij fick jag af 100 d. 71^7 d. kop- 

IV DtU " .1 Pi^i- . 
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I 

paroxid^ 19,73 d. kolfyra, famt 8>57 d, vatteti. 
Det torde (aledes icke böra- fiUtas i friga , att 
malachiten är famma fubQans med den på aa* 
förda (ätt erhållna kolCyrade kopparoxideo ^ 
d. ä. att den är ett fubcai bonat, der koliyraa 
och kopparoxiden hålla lika qvantitet (yre, 
och vattnet hälften (å mycket foni endera af dem. 

Kopparlazurena (ammanfattning är deremot 
helt annorlunda. Klaprotu och Vauque* 
1,1 N hafva deri funnit 6S,5 ä 70 d. kof>pdr^ 
oxid, mot 24 å 35 d. kolfyra. Kopparoxidena 
(yre är 14 och kolfyrans 18,15^ nien defla 
tal flå icke till hvarandra i något multipelt 
förhållande^ och man bar icke genaft ikäl att 
derföre forkaäa refultatet ai analyferna. Men 
huru (kola delfe apparenta motfägtlfer utre« 
daa? ^ Kafiom ögat på kopparlazuren. De(a 
djupa mörkblå färg är icke den, fom ett kop« 
paroxidfalt med krifiallvatten (kulle kunna an* 
(es äga^ men den är juft denfamma^ fom vi 
finna hos kopparhydratet , (d. ä. den fällning 
fom fås dä ett kopparoxidfalt indrypes i en 
lut af cauftikt kalt). Den gröna färgen hos 
malachiten deremot är gemenfam för alla ba- 
filkä kopparfalter med kriAall vatten. Lät oGs 
nu med deffa anledningar underföka koppar- 
lazurens analys. KoKyrans (yre ir mer an lik* 
med oxidens, men mindre än dubbelt» A£> 
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dragom dä den qvantitet kopparoxid ^ fom for* 
dras för att med 25 d kolfyra producera oeu« 
tral kolfyrad koppar, hvari (yran häller tvä 
gånger balens fyrej det blir här 45^3 d« kop« 
paroxid j det åtetllär laledes 23,2 å 24,7 d. 
kopparoxid, (om utgör nära precis hälften af 
den förta qvantiteten, hvilken varit förenad 
fned vatten j men den qvantitet vatten , fom 
häller lika fyre med defla, är 5,5 å 5,7 d. 
Deifa tal komma få nära dem analyfeme gii* 
vit, att det icke lärer kunna [åttas i iräga, 
att ju detta foslil innehåller neutral kolfyrad. 
kopparoxid (utan vatten) och kopparoxid-hy» 
drat. Ötveren&fiämmelfen i analy ferna på kop* 
parlazur, hemtade från färfkilta ftällen, tyc- 
kes tillkännage 9 att detta fostil är en kemiik 
förening och ej en blott mekanilk blandning , 
famt att den i detta fall ar få bmmanfatt, att 
koifyran upptager | af oxiden och vattnet 
d. ä. att fosfilet beiiår af 1 |iartikel koppar- 
oxid-hydrat och a partiklar neutral kolfyrad 
kopparoxid, eller pä 100 d. af 
Kopparoxid ^ 69,40. 

Kol fyra as^Sft» 
Vatten 5,21. 
Från deiTa tal atvika icke de anförda analy- 

ferna mer än andra oklanderliga analytiika 
förfök ratt ofta göra. 

.la . (xo) 
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(lo) Kijelmalachit. Klaproth fann (Beytr. 
IV. 36)9 att foo d. af detta fosfil förlorade 
.24 d. i glödning och g^f vatten och koUyra. 
Det gaf i ett annat förfök 7 d. kolfyregas , 
17 d. vatten 9 50 d. kopparoxid och 26 d. 
kilfeljord, om hvilken Klaproth tror att den 
varit kemifkt bunden i fosliJet* Fråga upp- 
iiär huru fosGlet i detta fall (kall anfes vara 
famnianfatt; kan det vara ett filicio-car bonat ^ 
d. ä. en förening af ett koppar-caibonat med 
en eller ilere partiklar af kopparfilicatt Kop* 
paroxiden håller 10 d, fyre , kol fyran 5,1 och 
vattnet 159 deiTe öfverensdämma (åledes, men 
kiicljorden haller 13 d. iyrc, hvilket ej pas- 
far till koKyrans fyre,. foni här är enheten. 
John har undej fökt en annan art kifehiiaiachit 
(Chemifche unteriucbungen, p. 257) och deri 
funuit 42,25 kopparoxid, 28337 d. kiftijord, 
3 d.. kol fy ra och 17,5 d. vatten, med 10 pro- 
• cents förluft , loin han cj fjeif märkt , genom 
en irring i kopparoxidhalten. Ota man får 
antaga 5 att halten af koKyra i Johns förfök 
är någorlunda riktigt befiämd , få kunde detta 
förlök vila, att kifelmalachit ej är annat än en 
fanimangjutning af malachit med ett hifilicat af 
kopparoxid, hvari kriUallvattnet håller 2 g* 
bafeaa fyre. Ämnet mäfte lemnas till fram- 
deles afgörande. 

^ , (»o 
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(u) Arfenikfyrad koppar. Få [altartade 
fSreningar framte fig under en mera oihbytlig 
form än deno^y och man har ännu icke kun- 
nat analyfera den fä redigt i geometriikt hän* 
feende, att någonting från denna fida kun- 
nat med fäkerhet beftämmas. Chenevix 
har utarbetat en omtiändlig analytilk underlök* 

/ning af fiere af Bournon beikrifna Vi^riete- * 
ter. ai arfenikfyrad koppar. Men utom det 
att bans refultat fällan inträffa med läran om 

' befiämda proportioner^ iå utvifa de få många 
och fml variationer i fahimanfättningen , att 
detta ämne måfte blifva ett nytt föremål lör 
uhderfökning. Man kan vänta ej mindre än 4 

arfeniater af kopparoxiden ^ nemligen CuAs^ 

Cu'+Äs, Cu?Äs och ,Cu^Ä8. Det är defsutom 
anledning att förmoda^ att åtminftone 2 om 
ej 3 arfeniter af denna oxid gifvas, och delTa 
kunna förekomma^ dels med oth dels utan vat* 
ten^ och idet är ej otroligt, att olika niätt- 
tiingsgrader fiundom kimna finnas blandade pa 

• 

ett fådant fått, att ögat icke kan aLfuilja dem, 
Alla deifa möjligheter vila tydligt, huruCHE* 
NEVix*s analyler, med allt buaiödiinde att få 
dem noggranna , ändå kommit att gifva (a o* 
fannolika refultat. 

(12) Hvit SpeiskobatU Man infer här tyd- 
ligen ^ att den caiaäerillika ikillnadcn från den 

- " , . grå • 
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gri ligger deri^ att metallerne hos den förra aro 
föfeoade med 2 p. arfenik. Halten af fvafveb 
bundet jern torde ej vara denna förening ke- 
miOu. tillhörig) ehuru den fullkomligt inftäm- 
mer med regeln för de kemiika proportioner* 
na. Man ikulle fnarare gifla^ att fosfilet ea 
gång varit grå fpeiskobolt^ hvari fvafvel in< 
trängt och bemaktigåt Gg, amingen en tredtedel 
af hvardera bafen^ eller 9 hvad fom är ianno- 
likaft f I «f jemet , hvartill det har fiorfta 
f rändlkapen ji hvarvid arfenikena partiklar tör- 
dubblat fig pa den qvarvarande tredjedelen af 
jernet och på hela kobolthalten. Det fvafveU 
bundna jernet Sr ftaldt i. parenthea t formelOji 
for att utmärka denna gifsning« 

(13) Jtfaqnetkfs. StrOmeijer har nyli* 
gen (iGiLB. Annaler p. a. f.) kungjort reful« 
täten af några analytiika förlök på få väl ar« 
tificiell fom naturlig magnetkis^ h vilka icke 
inAämma med mina förfök öfver fammanlltt« 
ningen af lå väl artific. magnetkis^ fom af fuU 
pb^s ferrofus^ och Strqmeijer fann^ att 
magnetkifen » lä väl den artificiella , fom den 
fosUia, lemnar fvafvel olöft^ då den behand^ 
las med ut f padda fyror« Gilbert antager , 
lör att förlika desfa refultat med läran om be* 
flämda proportioner, att mina förfök torde vai- 
ra oriktiga 5 Strom£1J£r deremot anfer at^ 
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någon annan or(ak mitte välla denna appi* * 

renta atvikning^ helft, ifall de af mig funna 
talen vore oriktiga , få många andra temmeli* 
gen väl befaonade uppgifter ockfå made vara 
falfka. 

Jag ikall förfoka att löfa denna gåta. Jag 
beredde magnetkifen till mina förfök på föl- 
jande lätt. Stångjern omfmältes under en be* 
täckning af tvärt jemoxid och metallfritt glai. , 
Det erhållna kolfria jernet drogs till tråd) fom 
fedan utvaifades helt tunn, Deraf klipptea 
tum hänga bitar, hvilka inlades i en glas- 
retort och upphettadea der med rent fvafvel; 
(edan iöreningen fyntes hafva för Cg gått ^ upp- 
hettades retortkulan tills ^n mjuknade ^ för 
att drifva ut allt öfverfkott af fvafvel. Den 
glödande maffan behöll flg ofmålt« Efter af- 
fvalning uttogos jcrnbitarne, fom vid lindrig 
böjning fläppte den onigifvande ikorpan af (vaf- 
velbundet jern« Då denna vid glödgningen 
fammanhångde med det rena jernet ^ (åar det 
klart 9 att allt öfverfkott af fvafvel målle af 
jemet abforberas 9 och å en annan fida i då maflfan 
icke frnäite, fä kunde intet metalli&t öfver* 
Ikjutande jern af kifen upplöfas. 

Stromeijer beredde den artificiella ki- 
fen af lemoxid, fom upphettades med öfver» 
ikjutande fvafvel och fmaltea/ Om de( ges 

en 
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en förenings fom i fmältning kan qvarbålla en 
ftörre qvantitet fvafvel än den hvaraf jernet jemi 
mättas^ la made denna i Stromeijers förfök 
genereras j och haos method kunde endaft fö> 
rekonima öivcilkott af jern. Att Stromei- 
jers magnet kis verkligen Sr, en förening fom 
bar öfve<(kQtt af fvafvei, fynes tydligt deraf, 
atl dea. vid upplösning i utfpadd falUyra leni- 
nar fvafvel j d. ä. att fyret i jernoxidulen ic- 
ke är till (vaflet i magnetkifen i famma iöf 
hällande, fom iyrct i vattnet till (vaflet i det 
Ivafvelbundns vätet, och följakti^en atl den- 
lia magnetkis ej är den fvafvelbindningsgrad 
(om f varar emot jernoxidulen , hvilket åter 
ganika tydligt inträffade med den af mig beredda* 

Men dä nu en fädan conflant förening af 
fvafvel med bi-fulphuretum ferri gtfves, hvad 
kan den väl vara i kemilkt hänfeende? Fe-f-3S? 
men loo d. jern upplaga deri endaQ 67 d. fva& 
vel^ d. ä. ^ mer än i Fe-f-2S5 och det är ganfka 
ofannolik.tj att den at mig beredda magnet- 
liifen Ikulle vara Fe^-jS och Stromeijers 
Fe-i^gS. Deremot, dä vi veta att jernoxiderne 
kunna förenas 1 befiämda föi hållanden, blir 
det icke eller oiannolikt^ att detfamma torde 
gälla for jernets olika fvafvelbindningsgrader. 
fjörutfätta vi då att deife föreningar ike i få<^ 
dana- förhållanden j att (vaflet hos den ena är 

CD 
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en multipel med ett helt tal af fvaflet boi 

den andra, få kunna , t. ex. 5 följande före« 
Diogar gitvas: FeS^-i-aFeS'^ FeS^-l-4FeS% 

FeS^öFeS» &c. och omvändt FeSVaFeS^, 

FeSVs^^^"^ '^• f hvarigenom eo ftor mängd 

af varierande fvafvelkifer kanlke framdeles af 
Kemien upptäckas. Sätta vi deffa formler i 

pi ocenter, få (å vi följande tal: 

FeSV2FeS% FeSV4FeS% FeS*+6FeS% 
Jern 56,X* 58,3» 59>855« 

Svafvel 43,9. 41,7. 40,145- • 

FeS*+2FeS% FeS^+sFeS^ 
Jern 50,55. 49)334* 
Svafvel 49,45. 50,666. 

Jemföra vi nu deflfa tal med refuUaten af 
Stromeijers analyfer, få finna vi, att mag* 
~ netkifen från Hartz och den af honom bered* 
da artificiella magoetkuen, fom i bana förfök 
gifvit 59,85 procent jern famt 40,15 procent 
fvafvel, ända till de fifia decimalerna öfver* 
ensftämma med formeln för FeS^^+öFeS^. 
Analyien af en magnetkis från Pyrenéerna, 
om h vilken Stromeijer tror att den varit 
en fanimangfutning af vanlig magnetkis och 
fvafvelkis, gaf 56,375 proc. jern famt 43,625 
procent fvafvel, hvilket åter infiämmer med ^ 
FeS'^-f.2FeS^ Af deflfa reflexioner torde kan^ 
&e klarare kumia intes hvarföre denne fednaro 

mag« 
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magnetkis verkade obetydligt pä magnet 
nälen, h vilket kke borde hafva hiodt^ om 
den inoe hållit blott en mekaoiik inblaodoiiig 
mf vanlfn^ rvafvelkii. 

Deisutom bör jag erinra» att metallilka 
fulphiireta vid llipning och polering ofta nog 
viia en gantka blandad maflfa , och att man af 
deffas analys ej b5r fordra att den (kall in» 
flamma m« d läran om befiamd^ proportioner. 
Detta gäller likvSI ej om Stromeijers fed* 
nare magnetkis» om bvilken han öfvertygat 
fig att den hade en jemn textur allt igenonu 

<(4) MppiiMm, Man var länge ovifs om 
fvafvel deri innehölls fäfom en väfendtlig be* 
ftindidel» eller ej. THOMsaONs^CHBVUEULS 
och Strome:iJ£Rs förfök hafva fatt fvafleta 
nirvaro utom allt tvifveL Det ar fåledes tem* 
meligen gifvet» att detta fosfil bör betraktas 
ftfom en förening af Arfenietum ferri med 
Sulpburetum ferri» Stromeijers och Che-" * 
VftXULs analyfer gihra: 

SXROMEIJER. ChEVREUL^ 

. Jem 36304* 34f938* 

Arfenik 42988* 439418» 
Svafvel 2i,o8« so^is^* 
Om mifspickeln efter den i texten anförda 
formeln, ar lammanfatt af en partikel bi-arfe^ 
fttstum ferki och en partikel quadcifulphure* 

tom 
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tum ieiri^ (& beftåc den. p& 100 deltr tf: 

J«J^n • • . 35>5S- 

Arfeoik . , 43t57« 

Svafvel , . 20,88. 
hvilket äter ar medeltalet af de två citerade 
analytifta rerultaten, DeiTe analyfer Ikulie 
icke kunqa föilikaa med Uran om beftimda 
proportioner, om arfenikena partikel hade dea 
vigt 9 (bm ikulie fplja at de äldre analyferna 
af defa fyrors fammanfättning. 

(15} CårQmjit»^ Detta fosfil förtjenaret^ 
noga granlkande analys, för att finna hVid 
Sam utgör defa bufvudmafla* Änalyfema frdm* 
te lerjord [åfom en beftändel deraf, m^niai- 
vikande förhållanden , få att det ar ofakert om 
den der ilonea t formaf chromit, ell<^r ej* Den 
apparenta ofverenaftammelfen af LAuoiERa 
analys med den t texten anförda formeln be* 
vifar i det hela ganika litet. Jag har fiallt den 
pi jernet och icke på leran, emedan jag an« 
fer flfom ofåkert om den fednare tillhörer 
den . våfendtligt« 

(16) Hidenöergit. Sä ville jag, till amin» - 
ne af en vän, lom förtidigt bortrycktes Iran 
vettenfkapen , kalla ett af Ludvig Heden- 
B£RO forft analyfesat och belkrifvet foefilfrån 
Mormorsgrufvan vid Tunaberg. Då i det f5* 
leende (fid« 24) den fråga uppAåitj hturu^ 
. . vida 

■ ^ 
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vida )ig cj milskänt x]etta fosGI^ fom i % 
Qflft IkuUe vara en Eifenkiefel, (å fluU jag 
ur H£D£NB£KGs afbandling derom (Afb. i 
Fyflk, Kemi och Mineralogi^ II & fid 164) 
lina iöijande beikrifning. 

Färgen fvart grönaktig , ofvergår ftundom 
i mörkgrönt 5 något dragande i brunt. Derb^ 
if glanfande Madig fammanfögning. Genom 
fBnderllåeode kunna rediga rbomboider utletas^ 
hvilka hafva famma vinklar med koHyrad kalk« 
Brottytan ojemn, ftråiigj brotttlyckena föga 
Ikarpkantiga och 'ogenomlkinliga. Streket pl 
yttre ytan olivegrönt. Rifves ai flufslpat, men 
liftar kalkfpat. Hedenbergs analys gaf: 
. Kilcljord » • 40,62. 
Jernoxidul . . 32,53« 
Vatten , • 1 6,o5« 
Kolfyrad kalk • Aj93* 
Manganoxid 0575. 
Lerjord . . 0,37. 
Förluft • > 4575* . 
(17) Myrmatmer. Dcfle äro mekanilka 
Uandningar at Hydras ferricusj med Carbonaa 
ferrofo*ferncus, Siiicias ferricus, kolfyrad kalk, 
lera 9 fand och organiflLa lemningar. .Att de 
innehålla fiHcias ferricus, flutar jag deraf, att 
. vid flera analyfer^ fom jag på dem anftäUt^ki* 
ieljord återfiått i gelatinöfa uppfvällda klumpar. 

(18J 
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(18) Pyrosmalit. Beftår, efter Hisingers 
analys, af 35,4 kifeljord, 32,6 jemoxtd, 31,4 
manganoxldul , famt lo^S vatten och faltfyra^ 
sned förluftea mbéiaknad, MaDganoxiduleoa 
lyreär4,6 3 jernoxidens 9,78 och kifeljordeoi 
17,7, d. i. nara fom 1:3:4. Stenen inne» 
häller fåledes temmeligen fäkeit ett duhhisl- 
filicat af jemoxid och manganoxtduK Vid upp- 
hettande i täppta kärl afger den ett furt^ {;ult 
vatten 3 fom innehUler faltfyrad jernoxid Di 
fienens fälJfamhet ej tiliåtit att använda annat 
an fmulor deraf till analyfen , och fåledea falt* 
fyrans myckenhet ej kunnat befiämmas^ (a ar 
det ockfå ofakert huru 'mycket baiia hon deri 
upptager 9 och i hvad mättningstillfiånd den 
befinnes. Det fannolikafte ar likval , att dub- « 
bielfilicatet ej , innehåller den annorlunda än t 
form af en ringa qvatttitet mekaniftt infupit 
bafiikt ialtfyradt jern. 

(19) Nepheiine och Dijlhéne hafva gifvit 
famma;beftändsdelar i nara lika relativa qvan» 
titeter. Skulle delTa fosfilier kunna vara va- 
fieteter af famma kemiika fpecies? Deiaa . 
hårdhet är lika, och öfverensliämmer äfven 
deri ^ att de i en diredion äro håidare an -i 
en annan j deras eg. vigt är nära lika. Deras 
kriftallfigur antager helft den af ^ fexfidig 
prismaj af hvilka Hauy för den förra bärledt 
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fiUom kenigefialt en 3&dig prisma^ men för 
den fedntre en fned 4ridig pelare, Difthéne 
ImUter ej för blåsiöret^ Nephelitle knappU 
'Amlyfen anger ett Iket Sfverlkott af lerjord 
i difthéne 9 och ^rioga inUandning af kalk i 
BepheKne; kunna deffe olikheter i fmiitlighet 
decaf förklaras? Med få ord, defia fosQlier 
iortjena Kemifternet iippmairkfambet. öfver- 
^ensftänuna ej relultaten af deras geometrilka 
analys, få måfte man i nlgon af dem finna 
fin annan väfcndtlig befiåodsdel^ jemte kifel- 
jord odi lerjord; 

t 

* 

(20) Diafpon. Turkos, jff^avettit. De 
fiefte aoalyfer angifva endaft lerjord och Vatten 
fåfom beOändsdelar af delTa fosfilier^ men i 
förhållanden 5 (om ej of verensflamma med la* 
ran om de kemilka proportionerna. I Wavel* 
liten, h vilken jag upptört (afom ett fubfluat^ 
fann Davy fpår af flufsfpatsfyra. Denna om- 
fiandighet har gifvit mig anledning ^ att i alla 
delfa fosGlier förmoda lerjorden vara förenad 
antingen med flafsfpatsryra , eller någon amian 
fyra^ till ^tt baiifkt i fyror lösligt falt, hvilket 
caufiik. ammoniak åter utfilles^ fåfom det 
alltid händer då man med cauftik ammoniak 
utfiUef lerjord ur en for folution^ fom ione« 
håiiex ilutslpatsfyra. Jag måfte fåledes bedja 

att 
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»tt fi vicka de analyferaode KtiaeralogeniiS 

upptuärkfamhet på denna omQäodighet. 

(21) Par^afiU Förflagsvis gifvet nanm 
it ett grÖDty krifialliferadt tosfil, fom före* 
kommer infprängdt i kalkl^rottet vid Pargaa i 
Finland. D:r Macmicha£L har derå gjort 
en qvalitalif uoderfökning och fumit det fam« 
manfattaf kileljord, lerjord, talk jord ochjern- 
Midul, h vilkas relativa förhåUanden dock icke 
blifvit Aarmare befiämda» 

(22) Bitterfpater, ffrufifpater, o. f. v. D:r 
WOLLA8TON har anmärkt 9 aU vinklarne af 
desfas kerngeftalter ej fullkomligt inträffa mt-d 
den rena kolfyrade kalkjordeus, och au af* 
vikningen är ior hvarje färlkilt art fig näjj;or- 

* lunda lik. Deraf torde kunna dragas den fliit- 
fatfen, att flere af dcffa innehålla verk- 
liga dubbelfalter af kalkjorden med talkjord, . 
manganoxidul eller jernoxidul. Hvad bitter- 
Xpatema (irlkilt angår, få är det af analyfer^ 
nas öfverensftämmelle fig emellan och med 
Uran om beftämda proportioner klart, att de 
måfte vara verkliga dubbelfalter. Det allmän» 
mfte förhållandet ar en partikel af hvardera 
carbonaiet. Då en partikel kalk-carbonat vä- 
ger 125,9, 2' vigten af en partikel talkjordi» 
carbonat 106,49 hvilket ger bitterfpatens fam* 

mnfttioini; till kolfyrad kalk s^^z proo. ocb 

kol. 
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kolfyrad talkjord 45,8. Rothoff fann 53,55 
af den förra och 44,3 af den Cednarej Rlap» 
EOTH fann 52 å 53 kalk-carbonat mot 42 till 
46 kalk*carbooat ; och bada funno defsutom 
främmande inblandningar af fniä qvantiteter 
mangan» och jem*carbonater« Di man jeini8« 
rer bitterfpaternas aoalyier, finner man^ att 
flere af dem gifva beftändsdelama i varieran* 
de qvantiteter. Deffe torde dock icke kun* 
na betraktas fåfom annat an blandningar af 
bitterfpat med kalkfpat» Jag bar likväl iåfom 
egna fpccies uppfort det flags bitterfpat, fom 
Kar8T£N kallar Gurofian, och ^n annan »art. 
från Frankenhain. Gurofian fynea befti af t 
partikel talkjordstcarbonat mot 2 partiklar kalk* 
carbonat, d. ä. 29,7 af det förra och 70,3 
af det (ednare, Klaproths analys deraf ger 
29,5 och 70^5. Bitterfpaten frän Frankenhain 
ar analyferad af Ström eijer, och. fynea be» 
(tå af I p. kalk^carbonat emot 3 partiklar 
talkjords«carbonat , d. a. 70,1 af den förra och 
29,9 af dea fednare, hvarmed analyfen ock 
inllammer* De två fednare äro derba^ och 
kunde laledea vara blotta blandningar ^ men då 
de äro fä härda ^ att de repa glas och fvagt 
elda mot fiål, fa torde detta ej kunna vara 
följd af en blott mekanilk blandning. 

(23) Arragonit. Eiuirä det fynes.^vara 

iakert j 
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fikerftf alt ftrontianjordtbaUen i detta fosfil 

bidrager ^tt ge den fina egna från kalklpatcns 
aivikande caraderer^ få ftäller jag den likväl 
på kalkjorden tills vidare, emedan flrontian* 
jofdens qvantitet deri ar (å ytterft ringa och 
oftaft tillika varierande , [å att det för det när- 
varaade icke kan , af göras ^ om den kan anCea 
hafva ingått ett dubbelfalt med ett få (iort 
anul partiklar af kolfyrad kalk , eller om den 
är en blandning af ett fådant dubbelfalt med 
kolfyrad kalk^ eller om den flutligen ej ät 
annat än ett fenomen af krillalibyg,;^riad af jär- 
ikiUa kroppars partiklar^ foni i en vii« ord* 
ning lägga fig jemte livarandra^ utan au ke- 
miikt förenas? 

(24) DathoHth och Botryoliih. Jag har 
uppfört defia fäfom Boroiil^ater , under det 
förut fät tände, att den kifeljord d^ innehålla, 
tillhörer dem kemiikt* Klaprotu fann (p. 
a, L) i datholitben 35,5 d. kalkjord, 24 d« 
boraxfyra ocb 36^5 d. kifeljord , bvilkas fyre 
ar 9^94 : 17^56 : 18933^ få att man kan antaga 
att boraxfyrans och kifeljordens lyre äro lika, 
och att kalkjordens utgör hälften få mycket 
fom enderas. Om vi di antaga^ att bafen va« 
rit lika delad emellan båda, få innehålla fy- 
rorna hvardera 4 gånger bafens fyre. Detta 
inträffar väl med boraxfyrans mättningscapa* 
IVDeU K citet 
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citet i boraciten; men det kan efter corpufctt* 
lar.theoriens grunder ej infes huru kifeljorden 
kan innehålla 4 gånger fyret hos bafen, i fallj 
{åfom vi gifsningsvis ^ntagit^ kalkjorden inne* 
häller 2 partiklar fyre och kifeljördén 3 eller 
6 partiklar^ utan antingen måfte då kaikjorden 
hälla 3 p. eller kifel jorden blott en. Det fifta 
ikulle väl kunna förklara de flera mättnings- 
tillftånd, hvari kifeljorden kan förekomma f 

' och öfver b vilka flere (ynts förundra iig) de 
hirleda fig likvSI lika otvunget från den idfeen^ 
att kifeljorden håller 6 eller 3 p. fyrej och 
mun finner bäde hos fvafvelfyran och falpeter^ 
fyran motfvarande mättningsgrader , mot dem 
man finner hos kifeljorden. Att den fednare 
ger flere dubbla pch 3faldiga föreningar, än 
de förra, kommer tydligt deraf, att de förra 

^ fållan finnas i jordens inre , d. ä* under de vill* * 
kor, vid hvilka de fvaga affiniteter, hvaraf 

, deiTe mångfaldigare fammanfatta kroppars bild^ 
nmg beror, kunna blifva verkfamma. 

IBotryolitbenfann[^i.APRdTH 39,5 kalk- 
joid, I3,5'd. boraxfyra och 36 d. kifcljord. 
Antager man , att här kalkjorden utfallit ett 
par procent för hög, få är Botryolitheh Da- 
tholith , ur hvilken man borttagit hälften af 
: boraxfyran. ' 

(d5) Malaioliih och GrmmatU. Laugier 

och 

■i- 
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och flere Kemifter hafva funnit, att Gramma* 
literoa fråa S:t Gothard äro genomträngda af 
Dolorait. Den gra gramniJititen, fom i Lau- 
GiERft analys höll minft kol lyra, (5procen05 
och fåledes var renaft, öfverensftämmer ^ 
dan den kolfyian tilltxöriga qvantiteten baiis 
blifvit åtdragen, till punkt och pricka niied 
H I8IN G £HS analys af malacoHtb från Lång* 
banshyttan, och med föga afvikning med hans 
egen analys af Hauy's Diopdd^ famt med 
Vauquelins analys af en annan malacolith. 
Detta torde fåledes förtjena uppmärkfanibet^ 
1 hänfeende dertill att den grometriika ana- 
lyfen äfven borde utvifa deras indentuet^ i fall 
icke något analytifkt mifstag vållat en blott 
ftenbar öfverensftämmelfe. 

(26) Loboit. Ät det vid Gökum före« 
kommande fosfil, fom maD^ i min tanke ^ all* 
deles orätt anfett för en art af Idocras, och 
hvars gelffiändighet , fåfom eget fpecies^Che- 
valier LoBO da Silveira få tydligt bevift, 
^8^' j^S f "beten förellå namtiet Lobait^'* ^ 
i flället för det af Gahnit^ h vilket Chev. Lobo. ^ 
föreilagity men fom nu allmänt gifvés åt deä 
förut få kallade Automolithen* 

(27) Svafvelfyrad nmmaniai. Ammoniaketi 
ar till fin fammanfättniDgs natur^ äfven fom 
^1 fittet bvarpå den i allmänhet bildas, ett 

K 2 al- 
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alkali af oirganifk uppkomft , hvadan alla deb 

falter lika väl höra till denna clafSj fom de 
hooingftensryrade. 



II. 

Underfökning af några i grannfkapet af 
Fahlun funna Fosfilier; af Jö häk Gott- 
tiEB Gahn och Jacob Bbrzelius. 

(BeraUelfen är uppfaU af Bfi&zBLius). 

I. Fin 60. 

För flera år fedan, di tillgången af quarta* 
blandad malm vid St. Kopparbergsgrufvan var 
mindre betydliga hemtades for fmäUningeo 
quarts af Hr J. Henric Gahn Jun. frän ett' 
qvartsbrott | mil från Fahlun^ ej långt frän 
Myckelmyra, tätt bredvid landsvägen. Jemte 
quartfen föreföUo der flere mineralier ^ hvil- 
' ka,, genom de förfök J. Gottl. Gahn där- 
med anftällde, funnos vara dels förut okända^ 
dels af en (ällfammare art. Till de fednare 
hörde Gadolinit eller Ytterit, fom likväl eth 
daft fanns i fmärre korn, och en egen tenn* 
malmaart, fom ockfå fällan föreföll annat in 
i. Imk infprängda gryn. Bland okända voro 

Pyra» 
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Fyrophyfalithen, hvars fammanfättning (eder- 
mera undetföktes af Hisinger och oiig^ (amt 
en bvit| ftråligt krumbladig, iältfpatsartad 
fieoart» foni analyferades af H£OENBERG« 
Genom deffa mineraliers närvaro lick Hållet 
ett flags mioeralogilk ryktbarhet ^ och uppfök* 
tes af alla främniande Mineraloger^ fom kom* 
mo till Fahlun. Hr J. Henric Gahm fort* 
for att tid efter annan bryta defTa mineralier, 
och fialiet fick namn af Finbo-lkärpning^ der» 
af att Finbo är den förfta vid landsvägen be* 
lägna gård rnan träifar då man färdas ifrån det* 
ta brott, oaktadt den är nära.^ mil dcrifrån 
aflägfe. # 

Sjelfva quartsbrottet , få vidt man kaa 
lltita af defs närvarande Ikick, ir en flående 
gäng i gneis af flera alnars bredd, fom llry*. 
ker i nordveft. Vi* forefatte ofs under lop- 
pet af fommaren, 1814» att , närmare, än hit- 
tills ikett, underföka de mineraUer, Tom har 
förefalla, och att 5 få långt tiden det tillät, 
genom kemifka analyfer beftämma hvart och 
ett fosfils art, och ehuru vi icke kunna lem* 
na en fuUfländig underfökning- af alla, få hop- 
pas vi dock 9 att hvad vi hunnit göra ikall 
iörtjena Mineralogernas uppmärkfambet. 

Vi läto fpranga en anfenlig del, (å väl 

af fielfva gneisväggen, fom af quartsgången, 

och 
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och ofvertygade ofs derigenom, att det endaft 
ir ^Ifva qvartsgången (om förer de oiiiienp 
licT vi bär Ikola omtala. 

1} Gadolinit, äfven kallad Tttertt. Före- 
kommer här infprängd i quarts^ i losm af (mi 
korn^ h vilka fällan öfverfliga en ärts ftorlek^ 
och oågoo gåog fuooits af e» haflelnöta vo< 
lume. Näftan alla omgifvas utpä af en vittrad ' 
ikorpa, fom ar rod till tärgeo, lik jernroft^ 
och (om orfakar att ftenen lätt utfaller ur fin 
matrix , då man öoikar ge åt denna fednare en 
pa (Tände form^ Någon gång finnas tecken titt 
krillallilationer, fom likväl alltid äro ofuUkom* 
liga y men låta ^Pta till figuren af en od;aeder« 
Standom fynas krifiailerna i tvärbrottet vara 
femfidiga prismer^ men om någon gång eniå* 
dan kan uttagas ^ finner man derå inga tecken 
till kriftallifation, då det utfallna ftycket till 
hela fin längd betraktas. I öfrigt gör den ut* 
pä onigifvande vittrade fliorpan att man föga 
kan fluta till de vid Finbo förekommande gsi* 
doliniternes form. 

De likna för ofrigt till yttre caraffierer^ 
äfvenfoni till fina förhållanden för bläsroret, 
den vid Ytterby förekomitaatide gadoliniten fa 
fullkomligt, att man icke kan draga i betän- 
kande att anfe dem iör famma foafil med den» 
na«* f ulveriferade .upplöfaa de af fyror med 

lem* 
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lemning af kifeljord, och fyrorna upptaga yt« " 
lerjord ^ jernoxidul och ^ fom vi laogre ned 
ikola fe, afven ceröxiduK* ^ 

Körande denna Gadolinitarta qvantitativa 
(amnianfattning j hänvtfar jag tiU Bihanget om 
Gadolimterna» 

2) Pyrophyfalith , om hvtlken jag hSnvifar till 
Bilagan rörande topazilägtets fammanfättning. . 

3) Flupfpat, dels mörk violett, antingen 
anlkjuteD i f ma sfidiga pyramider, dier endaft 
låfom ett fyrénfärgadt anflog på andra mine- 
lalier, dels grönaktig, halfklar och derb. Den 
iednare utmärker Gg derigenom , att då den 
för blaaröret upplöfea i gips och utfättes för 
AaYk reduäionseld, ger den lUkt af arfenik. 
Arfcnikhalten fås afven om det flammade ios« 
filet digereras med concentrerad faltfyra, och 
en firöm af fvafvelbunden vitgas fedan ledes 
derigenom, då litet fvafvelbunden arfenik falles, 
Åiven fåjs den om fosfilet decömponeras med 
fvafvelfyra 'i ölverfkutt och den fria fyran ut- 
drages mied vatten } om da caufiik junnioniak 
tillblandas, få fäl]es en ringa niångd at ett 
hvitt .flockjgt pubrer, (om är en blandning af 
arfenikfyrad kalk med litet manganox^dul^ och 
fom icke utgör d« procent af flufsfpatens vigt^ 

; fk) Turo€mu Sa kalla .^i ett nytt vjd 
Finbo förekommande fdsfil^ foto, enligt den 

ana* 
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analys v! deråt gjort, beflår af flufsfpatsfyrail 
kal k jord, flufsfpatsfyrad cerpxid och flufs* 
fpat&iyrad ytterjord^ och fom fäledes utmär- 
ker fig , få vfil genom (illfamheCen af viifa bland 
defs beiUndsdelar , fom genom den oväntade 
förening, b vari de förekomma. 

Färgen varierar; är antingen mörk violett 
eller gräröd, eller b vit eller grå, oftaft i en 
och iamma ftuff omväxlande i lager. Ytan 
fiundom vittrad och der merendels bvit. 

Formen derbj utan yttre tecken till kri' 
fialliration. 

Texturen balf krifialliniik ^ bladig i flera 
gen\Dnigångar. Stenens mafla ir deponerad 
tid efter annan i lager, af omväxlande färger^ 
hviika vi pä ett och annat exemplsr funnit 
krökta efter formen af den iboli^bet^ dit den 
få fom mjuk mafla blifvit inpreflfad. 

Brottet i allmänhet jemt, i ftenens natur- 
liga genomgångar glänfande^ och t tvirbrott 
mindre glänlande. 

Ogenomskinlig, ifven i kanterna. 

'Repas af knifven och af quarts, men re* 
' par 1Stt ftufafpat , fom i fin flda icke g5r re* 
pa på en polerad yta af yttroceriten. 

Förekommer infprängd i quarts, i regel- 
bundnä fiycken af obefiämd forni^ ifria tunna 
anflog till klumpar af | i vigt, * - 

Fin- 
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Finnes likväl mipdre ömnigt aq något an- 
nat vid Finbo fSrefallande fesBL 

Egentliga vigten 3,447. 

For blåsröret förlorar den (in farg innan 
den glödgar 9 och blir hvit, eller nära hvit^ 
med en dragning åt rödt. Smälter ej för fig 
^Ifj genom tillfats af gips fmälter den till en 
perla, Tom likväl icke i pägon grad af hetta 
blir klar, fåfom det händer med flufsfpat. Ku« 
lan är efter affvalning hvit. 

Upphettad i ett glasrör öfver lamplågan 
fosfort fcerar den icke, luktar litet vidbränd, 

ger fpår af fuktighet och. blir färglös. Den 
violetta färgen fynes fåledes icke vara af me- 
talliik natur. 

I fint pulver upplofes den lätt i kokning 
af faltfyra, utan lemning och med gul farg. 

Af fvafvetfyra decomponeras fienpulvret 
med lätthet under utveckling af värme och 
nted frSsnmg. Decompofitionen (ker mycket 
•lättare än den af vanlig flulsfpat. Den de* 
componerade maflan är djupt orangegul och blir 
genom glödgniqg hvit. Den äterftäende mas- 
fan hat en mjölig men tillika fockerfSt fmak. 

' A. 

' I. 200 probermarker (= 6| gramnier) 
flatemadt; och glödgadt pulver af valda ljufare 
bitar af flenen decompoperades med concen* 

trerad 
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• trerad och i glaskärl omdiftillerad fvafvelfyra. 
MaifaD afröktes till defs ftörre deleo af fysaa 
var förjagad, och den pomeransgula återdoden 
glö4g^S9 h varefter deo utkokades i flera om- 
gingar med vatten, hvartill litet (altfyra var 
blandad 9 .till defs den iterfiaende gipfen var 
fullkomligt färglos. Den på filtrum famlade 
giptpn vägde efter glödgning do8| m. 

2. Lösningen falides med cauftik ammo. 
. niak; den hvita voluminöfa fällningen togs 

på filtrum 5 der den tvättades väl med vatten* 
Deo gulnade under -torkning och blef genom 
glödgning mörkt roftguL Den vägde 52 p. m, 
D«in'löfle8 i faitfyra med gul farg och under- 
en långfam utveckling af fyrfatt faltfyregas. 
Ldsningeh hade •en fockerföl^ iammandragan- 
de fmak , och fälldes med hvit färg af caufiikt 
kali, iom i flört öfverftott tillfattesj den fi- 
lade klara vätlkan, neutraliferad med en fyra, 
fölide intet', afvenr då den förfi öfvermattadea 
n^ed fyra och fedan blandades med caufiik am« 
mbniak. 

3. Lösningen, h varur denna jord blifvit 
fälld, evaporevades till torrhet, och torra 
maflan glödgades. Den vägde 23,3 prob. ro. 
BebundM HfsUfyra utdrog deoaa derur ett 
fplr af manganoxid, fom likväl ej var väg- 

*hart,.ii|^ hvars natur upptäckten JEi valdexi- 
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genoni att det fvartnade i luftea^ fom a{ den 
färg det gai ät imiotUit Söt hHasot^ da dea 
fmälta kulan vidrördes med fitét falpeter« 

4. t Den I !• erhållna gipfen decompono* 

rades i kokning med en lut af bafiflct koKy* 
radt kali} den återftaende kolfyrade kalkea 
upplöftes af falpeterfyra , med en ringa lem- 
ning , fom efter ny behandling meil lut ytter^ 
ligare decomponerades, och fedan utan lem- 
ning löftes i falpeterfyra. Upplösningen al* 
kalKjord i falpeterfyra blandades med cauftik 
ammoniak, hvaraf ännu én portion jord 5 lik 
den i 2. erhållna j aflkildes*. Den vägde efter 
glödgning 2,66 p. m. . 

Då denna analys bör kunna vara gjord 
utan firdeles betydlig förluft ^ £| torde det fe* 
lande kunna anfes för flufsfpatsfyra. Att den* 
na var flufsfpatsfyra i fitt rena tillftand^ och 
ej kilelhaltig flufsfpatsfyra (Acidum fihcio* 
fluoricumj, utröntes på iöljande fatt: en gif*. 
ven vigt flammadt pulver af ren yttrocerit 
blandades i en platinadegel med fvafvelfyra; 
på degeln var ett noga flutande lock af filfver 
' förut lufttätt fafikittadt med en blandning aC 
bernftensfernijfla och kemiikt fen, brand lerjord 3 
i en på locket gjord öppning f|^fkrufvades 
ett Qlfverrör, och den utvecklade * fyran upp* 
bemtades i ett fiUverkärl i en lösning at bo* 

taxj 

« 
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rax^ b vilken 9 utan att aftätta någon anmärk- 
nbgsvard portion kifeljord, förvandlades titt 
ett neutralt fluoborat a£ natron^ fom äfven 
genom tnkokning ej atfatte någon kifeljord. 

Refultatet af denna analys ar faledci 

231)66 p. ni. gips^ hvarifiån afgå 2^66 p. m. 
jord, h vilket filedes ger 229 p. m. gips» Tvä- 
rande emot 95,26 p. m. eller 47,63 procent 
af fteoens vigt kalkjord. Egen jord 53+2^66 
=54,66 ^. m. eller 27^33 procent, hvarefter 
iterfii 50^08 eller 25^04 c. för fiublpatsfyra. 

B. 

Men för att icke bero af ett enda förfök , 

repeterades analyfcn ännu en gäng på flammadt 
pulver af utletade violetta flenbitar. 100 d. 
deraf förlorade 3,45 p. c. i vigt, fom, då för* 
foket gjordes i retort , fanns vara endaft vatten. 
Det. blända pulvret var nu alldeles likt det af 
den miridre firgade fienén, ocb förlorade vid 
ny och flarkare glödgning i platinadegel icke 
något mera i vigt. - • 

100 p. m. glödgadt pulver gåfvo, efter 
cn alldeles lika behandling med den anförda ^ 
117,7 p. m, gips, fvarande emot 48,85 pro- 
cent kalkjord^ famt 26,63 P* ^* ^81^^ j^^^s 
* hvarefter iter&å för flursfpatsfyra 24,52 p.m. 
I ännu ett annat förfök .erhölls 50 proc kalk« 
jord famt 24^55 procent af den egna jorden. 

För 
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F5r att underföka naturen af den egna 

jorden 9 jemfördes den med andra, fom äga 
egenikapen att gifva föta falter. Den kunde 
icke vara blyoxid, emedan den med fvafvel» 
fyra.gaf ett iösligt (alt i den kunde icke eller 
• vara beryllord eller lerjord, emedan den icke 
löftes i cauftikt kali. Det återftod fåledes att 
gifla pä ytterjord och ceroxid, af h vilka båda 
den (yntes vara en blandnings eipedan denic* 
ké blef A fiarkt (argad i bränning, fom det 
borde hat va ikett, ifall den varit ren ceroxid. 

För att åtlkilja de båda förmodade ämne- 
na^ upplöftes en liten portion af jorden i fal* 
peterfyra, afröktcs till torrhet och glödgades 
till fyrans bortdrifvande. . Den rödgula mas« 
fan digercrades med ättika ^ i tanke att denna 
ikuHe lemna ceroxiden^ men båda upplöftes 
lika och med gul iärg. 

Då ceroxiden ger med fvafveifyra och 

kali ett Ivårlöft falt, trodde vi ofs kunna be« 
gagna denna utväg till deras åtikiljande. Vi 
blandade derföre en upplösning af jorden i 
fvafveifyra med fvafvelfyradt kali, och upp» 
värmde blandningen ^ bvarvid ett hvitt kridal- 
Itniflit pulver affattes. Men di vi med det* 
famma underfökte ytterjordens förhällande un* 
der lika omftandigheter^ funno vi 9 att af ven 
den med fvafveifyra och kali ger ett mindra 

lätt< 
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låtåoft dubbelfilt. Ytteijordsfaltet ar dock 

löfiligare än ceroxidfaltct , fä att då vi färikilt 
upptogo det fom förft af fat tes, och fönderde* 
lade det genom tillfats af koKyradt alkaJi^ 
erhölls ett kolfyradt olösligt falt, fom i öp* 
pen eld brände fig tegelrödc, och för blasrör 
vilade alls ceroxklens egenfkaper. Öfvergöts 
denna tegelröda oxid med fvafvelfyra, få er* 
hölls en citrongul upplösning , fom , dä bland- 
ningen efter en (lunds digellion fick affvalna, 
snlköt i fina orediga citrongula kriAaller, all* 
deles lika dem af fur fvafvellyrad ceroxid* 
Öfvergöts den tegelröda oxiden med faltfyra^ 
få upplöftes den med utveckling af fyrfatt falt« 
fyregas 5 likt ceroxiden. — Då den delen af 
liquidum, hvarur det fvårlöda dubbelfaltet till 
en ftor del anikjutit^ filides' med cauäik am- 
moniak, erhölls en hvit jord, fom ej gulna* 
de i torkning 5. fom endaft fvagt färgades vid 
bränning i öppna kärl, och fom med fvafvel 
fyra gaf ett fött falt 5 krifialliferande i fneda 
rhomber, hvarigenom fåledes dc^i bvita jorden 
igde ytterjordens egenikaper. 

Sedan vi öfvertygat ofs, att den erhållna 
jorden verkligen var eli blandning af ceroxid 
och ytterjord, återftod ofs att utforika i hvil* 
ka förhållanden de deri funnoa blandade. 

En famlad mafla af 145 p« m« glödgad 

jord 

* » 
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jord upploaes i åltikt» hvaiefter lösniiigeii 

/ fälldes med kol fy rad ammoniak^ fom i fiort 
öfverikott tillfatles, och lemnades i fiigta tim* 
mars maceracion. Det olöfta digererades i täppt 
karl med en ny qvaBtitet kolL aminoniakf 
fom deraf upplöfte endaft en ringa quantitetj 
. men lom Hk den förfta ammoniakalilka löanin- ' 
gen blef efter hand gufaktig. Det olöfla togs 
på filtrom och glödgades. Det lemnade 70^65 

^ p. m. tegelröd ceroxid^ fom likväl icke var 
fri från ytterjord. 

» Lösningen i kolfyrad ammoniak decom* 
ponerades i kokning ^ fprfattes fedan efter det 
öfverflödiga alkalits bortjagande med litet cauft. ' 
ammoniak, och filades. Den glödgade fiU* 
ningen vägde 74)14. Den blef gul i glödg- 
ning i öppen eld, och defs lösning i (altfyra 
blef gulaktig. Den var fåledes ej fri från 
ceroxid , h vilken defsutom ej är olöslig i kol(« 
ammoniak 5 ehuru den löfes i långt ringare 
grad än y tter jorden. . 

För att åtfkilja ytterjorden frän ceroxiden 
förfökte vi flere medel, fom likväl ej ville 
lyckas» Det fom kom närmail målet ^ var lik- 
Val användandet af (vafvelfyradt kali, på fatt 
; och med de förrigtighetsmått, fom i Bihanget^ 
rörande gadolinitemas analys, Ikall anföras. 
' . De 24j55 procent blandad rödgul jordj 

fom 
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(om i fida förföket érhöUos^ gifyo på detta 

(ätt 8ji p* c. ytterjord famt 16^45 p. c. mörk* 
föd ceroxid. Då ytterjorden och ceroxidea 
innehålla lika qvantiteter fyre^ fälom vi läng* 
re fram (kola (e j och ceroxidens qvaalitet bät 
utgör nädan precift dubbelt få mycket fom 
ytter jordens^ (ä fynes det 9 (om vore dejQTe hari 
(örenade i ett bedämdt förhållande , få att cer- 
oxiden håller dubbelt (å mycket fyre ^ (om 
ytterjorden. 

Ätt med någon pålitlighet bedömma detta 
iosfils kemifka conftitation ar omöjligt. Vi 
kunna för det närvarande bloft framflälla de 
probabiliteter^ emellan hvilka framdeles utvid- 
gade kunikaper (kola decidera. 

Vi baf va funnit j att ttenen innehåller från 
24)55 till 27,33 P* ^* blandad ytterjord och 
ceroxid^ af bvilka | är ytterjord ocb | ceroxid* 
Om vi antaga medelforföketa refultat 26963, 
(amt att båda oxiderna innehålla 20,7 procent 
fyre 9 (å håller ytterjorden 15837 och ceroxt* 
den3j675 d. fyre^tilifammans 5^51. Flufsfpats- 
fyran innehåller, efter de förfok\i dittills a* 
ga^ för att beräkna defs fammanfättning, 77 p.c« 
fyre, eller, fSr att ej ftota de Kemifiers grano" 
lagenhet, fom tro att man i Kemien ej far 
anvandu beräkningen, der det dlrefia forfökets 

refultat 
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lefttlut ej kan läggM pi vigikäleti; flufsfpats* 
fyrao mättar en qvantitet bafis, hvars fyre är 
77 j iiledea ^biåfi^ den ytterjord oc(i deo cer- 
oxid^ fom finnas i yttroceriten^ upptaga eq 
qvaolket flufsfpatflfyra, s= 7»i5 proc. af ftenens 
vigt. 47,63 å 50 kalkjofd innehålla 13,4 
å 14 d. fyre^ och mättas låledes af 179533 
& 1891S proc. af ftenens vigt flufsrpatsryra. 
Flufsfpatsfyrans vigt gör ialedes tiUIammaos 
949545 ^ 25 procent af fienens^vigt, hvilket 
iå nära öfverensftammer med analyfen lom 
man kao vänta, helft förfta förfoket gifvit 
35904 och det andra 2495a procent. Det 
ar deraf klart, att de &nnä bafema i ftenen 
iorekomma i form af rena neutrala kifelfria 
fluater. 

Sedan denna punkt är afgjord, frågas: är 
detta fosfil att anfe (afom en blott mekanifk- 
blandning af de 3 fluaterna, eller fåfom en 
blandning af flnfsfpat med fluas yttrico-cericus ? 
eller är det en blandning af två dubbelfluater: 
ett af kalkjord oeh ceroxid, och det andra 
af kalkjord och ytterjord? eller ilutligen, kan 
det antes lifbm ett kemiikt helt , d. ä. fäfom ett 
Islt befiående af en fyra med 3 bafer? 

Ingen af defla frågor kan med någon (&• 
kerhet befvaras. Fosfilets yttre egenlkaper, 
fomimligaft deb textur, vifa, att det blifvit 
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bildade genom en långfamt och under förin*. 

drade omftändigheter Ikeende fällning eller 
affaUning, och icke genom kriftållifation ; men 
dä en fällning af flera olösliga föreningar kan 
aga rum på en gång, ik kan deraf ingenting 
flutas. Fosfilets betydligt ftörre hårdhet än 
flufafpatens, paktadt fluf^fpatsfyrad kalkjoid 
deraf utgör |, fynes tillkännagifva, att defa 
beftåndsdelar finnas förenade i ett annat för- 
hällande än i flufsfpaten, eller åtminftone att 
de andra fluaterne, fom deri tillika finnas^ 
made vara betydligt hårdare Sn vinlig flufarpat 

Så länge vi annu ej af andra omfiindig* 

heter, känne en kemilk förenings beftäende af 
en fyra förenad med 3 bafer, få ir det icke 
tillbörligt att i förtid antaga fådanes exidens, 
pä grund af en med denna likartad underfök* 
ning3 och defsutom fynes ej eller analyfens 
refultat förmånligt för denna mening, emedan 
1 58 3, fom är den lägfla fyrehalten, ej divi- 
derar någorlunda jemt upp 13,5 å 14 ^ fora 
Ir den hogfta fyrehalten. 

Så länge inga dubbelfluater af kal k jord 
bch ytterjord eller af kalkjord och ceroxid 
äro bekanta, kan ingen ting afgöras, h varken 
rörande probabiliteten af fädanas exiftens i yttro- 
ceriten, eller rörande antalet af flufsfpata-par» 
tiklar fom Sro förenade med den flufsrpatsry* 

sadei 
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rade ytterior^iiy eller me^ den flufsrpatsfyra» 
de ceroxidep. Men då^ å en annan (ida cerium 
ar en foljeflagare af ytterjordeo^ och förekom* 
. mer få väl i de här befintliga gadoiiniterna ^ 
tom i de frSn Ytterby , ft ar det (kal att för- 
moda ^ att ytter jord och ceroxid bäc äro för* 
enade till ett dubbélfluat, af i partikel fluas- 
yttricus med 2 p. fluas-cericus, hvilket fällt iig 
på en gång och i blandning med fluas^calcicus^ 
och hvaraf yttroceriten har iln flörre hårdhet 
och fin något ftörre egentl. vigt in den van* 
liga fiufsfpatens. 

Oaktadt deffii öfverläggningar vifat icke 
hafva upplyft något med afgörande fäkerbet 
om yttroceritens inre kemiika confiitutiod , få 
anfer jag dem likväl af mycken vigt, emedan 
om män på detta fatt förfar vid hvarje fosfils ^ 
underfökning , (å kommer man flutligen derhäni 
att i Mineralogien beftämdt veta hvad fom at 
fullt fäkert^ och hvad fom äterftår att tillfyU 
lefl utredas af framdelea uaderfökoingap, och \ 
man bortblandar icke ofäkra idéer och fanno- 
likheter med. pofitiva kunikaper. 

Det nnmeiifli .lefaltatet af analyfen has 

gifyit: 

Kalkjord 4 47 163 till 50,00. 
Ytterjoid • 9,1 1 — 8flo. 
Ceroxid . 18,22 — 16,45. 
Flufsfpatsfyra 25^05 — 55i45- 

L a Det 
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Det vettenlkapliga refulutet ger: 

Flufsfpatsiyrad kalkjord 659162 — 6S>i8« 
— — ytterjord 11,6 13 ~ 10960. 

' _ — , ceroxid 23,226 — 20,22. 
Så atl, i tall den Uft anförda åGgCen af fosfi- 
lets kemifka connitution är riktig, det made 
Innehålla Iran ungefär 31 till 35 proc a£ det 
dubbla fluatet af ceroxid och ytterjord. 

5) Tennnuim. Färgen (vart 9 nfigot dra* 
gande åt rödt eller åt rödgrått. Denna nuan- 
cering likval föga märkbar. 

Sällan kiidalliferad, och då i odaedrar, 
hvars fiorlek ej öfveifiiger ett hanipfrös. Van» 
ligen i fmå korn utan beAämd form. Sällan 
i iiörre klumpar. Brottet ojemt. Metallglans» 
Ogenomikinlig, Hård, repar glas. 

Förekommer uifprangd i quarts 9 pyropby- 
falith, albit o. fl. af de här förefallande fos* 
iilierna. 

Ger ett i början grårödt^ men vid bättre 
rifnipg nafian hvitt pulver. 
' Eg. vigteil = 6,55« 

För biäsrör förändras den icke. Angripes 
trögt af fosforfalt, blir hvit oeh ger ingen 
färg ät glafet. Om iinrifvet pulver famman* 
(maltes med fosforfaltet, upplö(e8 alltfammans 
efter fortfatt påbläsning 9 men glafet far ingen 
märkbar färg, h varken i yttre eller Inre lågan. 

Af 
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Af borax löfes den lättare till ett halfklart^ 
giåaktigt glas , bvars färg och klarhet genom 
affvalning icke förändras. Det fordras en flor 
tilifats att göra gUfet fullt oklart. Glafet mul- 
nar ej, eller obetydligt då det å nyo lindrigt 
upphettas. Med foda ger den, i pulver an- 
vänd, ömnigt tennkulor, dä den påbläfes med 
fökig cedudionslåga. Qvantiteteu af reduce* 

• Tadt tenn ökes anmi mer^ om litet borax till- 
iattes* 

Angripes ej af fyror. 

Förlorar endaft hygrofcopiikt vidbängan* 

.de vatten di den uppglodgas. 

I* 100 p. m. flammadt och glödgadt^ oä« 
flan bvitt pulver af tennmalm fmältes med 500 
p. m. cauftikt kali i Qlfverdegel vid lindrig 
glödgning en half timme. Den gröna maflan 
upplöftes i vatten i det klara af ikilldes och mät* 
tades i glaskärl med faltfyra ; hvaraf det förft 
falides ^ men fedan genom tillfats af mer fyra 
' blef ater klart. 

Det olöda digererades i täppt kärl med 
hydrotbyon-ammoniak, * Det af denne olöfta 
togs på filtrum och aftvättades forft med vat* 
ten och fedan med faltfyra^ den olöRa delen 
vägde efter glödgning Sj5 p. m.^ och förhöll 
fig i dermed anftällda prof fåfom tantaloxid. 
(Se vidare längre, fram)» 
\' ' 3* ^-5a« 
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3. Lösningen i faltfyra frän l) blandades 
ned både den hydrotbyon-ammoiiiak och den 
faltfyra 9 bvarmed tantaloxideo blifvit tvättad. 
Derefter leddes derigenom en firöm af fvaf> 
velbunden vätgas^^ få länge någon fällning der- 
ftf uppkoou Den gula . fäUotogen togs på fil* 
truoif tvättades och decomponerades fedan med 

• • • 

kungsvatten 9 hvaraf den utan leimning upp- 

löfles. Den fälldes förft med cauftik ammo* 
niak^ och fedan tillfattes, för att afikilja aU 
hinterhalt af tennoxid ^ berndensfyrad ammo- 
niak^ tills Uqvidum ej mer grumlades deraf. 
Den erhållna fällningen vägde efter tvättning 
och glödgaing.93,4 P- m* 

4. Den med fvafvelbunden vätgas fällda 
vätfcan koktes med falpeterfyra^ neutralifieiar 
des med ammoniak och fälldes fedan med bem« 

, fiensfyrad ammoniak. Fallniogen var U^röd* 
men blekare än bernftensfyrad jernoxid. Den 
vägde , efter förbräiming i öppen eld^ 2^6' p. m* 
Behandlad med faltfyra, upplöftes röd jernoxid, 
och 1,2 p» m. lemnadea oloft, fom för blis- 
Tör med foda reducerades till tenn, och var 
fåledes en binterbalt af tennoxid. Återftåf få- 
ledes 1^4 p. m. för jernoxid, 

5* Den med bernftensfyrad ammoniak fäll- 
da vätikan blandades i (äppt kärl med hydro- 

tbyon-ammoniak, bvaraf en grumlnig uppkoaj 

iom^ 
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fom, fedan den igunkit, var rödgul. Det klara 
aihäUdes^ och det fällda löftes i iaUfyra^ hvar« 
efter det kokande fälldes med bafifkt koKyradt 
kali. Den glödgade tällningen gaf o^S p. keu 
jni^ganoxid. 

Den med hydrotbyon-ammoniak fällda 
vätiDkan blandades med oxalfyrad ammoniak, 
och kärlet korkades» Väiikan behöll Og klar. 
Tennmalmen innehåller derföre ingen kalkjoid. 
Analyfeo hax fåledes gifvit: 

Tennoxid • . 93)<). ' 

Tantaioxid^ • • 2)4* 

Jernoxtd . • 194. 

Manganoxid • • ogS. 

98,2. 

Till fina yttre caraaerer itäiler fig denna 
tennmalm bredvid tantalit, wolfram och de 
fosTilier, fom l^fva en blandning af jeinoxidul 
och manganoxidul till bafis. Det ar filedes 
all anledning aU förmoda 9 att de fmå kvan- 
titeter af jernoxid och manganoxid , fom ana« 
lyfeo framdragit 5 tillhöra denna tenn malm vä- 
fendtligt och föforfaka den tydliga ikillnad , fom 
^ger rum emellan Finbo tennmalm, och den 
ifrån Comwall, fon^ ar genomlkinlig, mycket 
hårdare 9 ai en ilörre gråvitas fpecifica^ och 
i hvilkeii Klaproth fmn endaft tennoxid. 
Mt »de eleftrqpolUiva oaudexnas qvantitet är 

fä 
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iäriaga^ jemförelfevis med den eleäronegatt* 
VI oxidens och med deb betydliga (yrhalt^ 
är egentligen intet bevis emot denns menings 
emedso temioxiden bar en ganfca ringa mitt* 
ningscapacitet^ enligt de förfök dei of ver^ h vil- 
ka fag för iange fedan utgifvit* Det vore e> 
medlertid för mycket fordrat^ att vid fä flora 
olikbeter i beftindsdelamas relativ» qvantite» 
ter vilja beflämma multtplerna af bafemas fy* 
re i temoxideo , af venfooi del ar f viri att af* 
göra^ i bvad forhållande jern* och mangan- 
oxiden aro till bvarandra, eiMdaa deras qvanr 
titeter äro få fmå , att ett litet fel vid ana* 
lyten blir andå alltid föf ftort^ för att tiUåU en 
någorlunda pålitlig approximations-beräkning» 

6) TmiatU. Bland det vt anfSgofSr tenn* 
malm, föreföUo flycken af en till utfeendet 
mörkare, mera direde fvart art, fom för bl5s« 
rör gaf mindre qvantitet tenn, än den föregå- 
ende, men fom vt, det oaktadt, finge bollo 
för tennmaim, intilldefs upptäckten af tantalit 
vid firoddbo föranledde en närmare onder» 
fökning bäraf; h varvid då fanns, att de mör- 
kare arterna inneböllo varierande portioner af 
tantalit, inblandad med tennmalmen. 

Färgen ir mera rent fvart an tennmalmens. 

Formen derb utan yttre eller inre tecken 
till kriftalUiatioii, Brottytan qjemn^ metaU« 

glin* 
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gläntande. Ogenomikinlig. Hård^ repar fvagt 

glas. Pulvret mörkt, forft fvartbrunt och le- 
dan .vid ytterligare rifning likt kaffe med litet 
grädda. Färgnuancen hos pulvret varierar ef- 
ter den llörre eller mindre qvantitet tantalft 
Ibm fosfilet innehäller, ii att man genom jem* 
föreUe kan tydligt fe hvilken iom häller mer 
odi hvilken fom häller mindre deråf» 

Gr. fpec. ej under(ökt. 

For bläsror forandras den ej. Med fos* 
forfalt upplöles den temmeligen lätt^ iardelea 
dä den i pulver inlägges, och ger ett brun* 
gult glas, (om under af fvalning blir endaft gult^ 
och hvars färg i reduAronslägan e] blir faffirans* 
röd. I borax upplofes den lättare och ger ett 
klart gult glas, fbm antingen vid af (vabringen 
eller ocklå, dä det å nyo upphettas lindrigt^ 
i yttre lågan förlorar ,genomikinliglieten oifh. 
blir mjölkhvitt. Genom defla omftandigheter 
ir det iäledes lätt att ikilja tantaltten frän den 
icke tantalhaltiga tennmalmen. Med f oda ger 
den tenukulor i reduäionalägan^ iardelea om 
litet borax tilliättes. 

* 

Tantaliten förekommer merendela i ftSrre 
klumpar än tennmalmen , men är deremot lall- 
fammare. Den är, liktom den fednare, in* 
fprängd i qvarta^ albit^ faltfpat ocbpyrophy* 
iaUth. 

3i333 
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3^333 gi** ikmnudt pulver af en ftone 
fiuff, fom törvaras i min famling, decompo 
nerades ned is gn cauftikt kali under | tia* 
mes glödgning i Gltverdegel öfver fpriUampa. 
Mafiaa decompbnerades ganika (bart och Uef 
djupt grön j hvilken färg den eiter atfvalniog 
liebölL 

I. Mafflan uUöftes ur degeln med kokan* 
de vatten och blandades (edan i glaskarl med 
faltlyra i öfverfkott. Lösningen falides af fyran^ 
och valOuin bbf förft brun^ fedan vinröd och 
flutiigen gul) h varvid fyrfatt (altfyregas ut* 
vecklades. Liquidum upphettades till kokning 
och friades. På filtrum återftod en flor qvan* 
tttet af en hvit i fsltfyran olöslig maifa* Den 
mftoga. varfamt med en platinafpade frän fil* 
troxsL och dfgerefades fedan^ pä grunder, fon 
vid Brodbo-tantaliten komma att utförligt upp- 
gifvas, med hydrothyon-ammoniak. Den togs 
federmera åter på famma filtrum, och den he« 
patiiui viiikan blandades till det förut genom- 
gångna fura liquidum. Det pä filtrum fladna- 
de afiköljdes med litet vstten och öfvergots 
fedan med kokhet faltfyra, hvaraf defs grön* 
aktiga färg förvandlades i hvit. Den genom- 
gångna fyran blandades till det öfriga liquidum» 
Det på filtrum qvarftadnade vigde efter glödg- 
>iing 2,233 ^^^^ caraäerer 

tantaloxid» a* 



1^ 
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2. Liquidum, fonij genam bydrotbyoi^ 
•IkalitB tillkonft^ affatt eD betydlig porticMa 
gult fvafvelbuodel tenn^ bragte9p m^d tUllata 
af ammoniak f nSrmmre aeutraliletapuDkten ^ 
hvarefter en ftröm af f vaf velbundea vätgas led- 
des derigenom. Den gula fillningea frinfila. 
des 9 och decomponerades derpå med kungs- 
vatten , hvaraf åeu upplöftes utan femning^ 
till bevis, att den ej innehöll wolf ram fyra, få- 
fom vi längre ned ikola fe att det ar hindelp 
fen med tantaliten från Broddbo. Upplösnin- 
gen falides med cauftik ammoniak, och hinter- 
halten af tenn afikilldes med bernfiensfyrad 
ammoniak* Den i öppet karl ftrangt genom» 
glödgade tennoxiden vägde 0,505 gr. 

3* Den i 2. med fvafvelbunden vatgas 

utfällda och fedan filade vätikan koktes med 
lalpeterfyra' ocb neutraliferades derefter med 
ammoniak, hvarefter med bernQensfyrad am* 
momak utfälldes bemfienafyrad jernoxid, fom, 
efter förbränning i öppen eld lemnade 0,2794 
gr. röd jernoxid, hvUken likväl vid ätecH 
upplösning i faltfyra lemnade 0,02 gr. tenn- 
oxid olgft, Jemoxidens qvabtitet utgör laledes 
0,2594* 

4. Deo med becnftensfyrad ammom'ak fiU- 

da vät&an blandades i en flafka med hydrothyon- 
miliiomak, hvjuraf lälldes bydrolsbyoa>mangan« 

fctmj 
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tom, {edao de» af fatt lig, äter upplöQea i fal. 
peterfyra och fälldes demr i kokning med kol* 
fylradt kali. Den firaogå glödgade mangan* 
oxiden vägde 0,266. 

5» Den af hällda klara hepatilka vätikan 
blandades med oxalfyrad ammoniak och kor- 
kades j den aftatte oxalfyrad kalk, fom., efter 
bränning och behandling med fvafvelfyra gaf 
0,193 gr. gips, (varande emot o^o^ gr. ren 
kalkjord 

, Analyien hade falede^ gifvit: 
Tantaloxid 2,233. 66,99. 
•Tennoxid 0,525. i6,75* 

* 

Jemoxid 0,259. 7367. 

Manganoxid 0,266. 7998* 

Kalkjord o,o3o« 2,40» 

35363- ioi,79» 

' Af hvad längre ned kommer att anföras 

rörande Tantalaterna , ikall man finna, att tan* 
taloxiden egentligen är att betrakta ^fom en 
fyra, och att loo delar deraf mätta en q van* 
titet bafis, hvars fyre är oml^ring 5,2. Man 
ikall ock finna af hvad fom i bihanget röran- 
de de Finfta tantaKtema förekommer, att i 
tantaliten denna fyra är mättad med jernoxidul 
och manganoxidal i den proportion, att bida 
hälla lika q vantum fyre,äfvcnfom man af de der 
anförda analyCsr ftall finna, att knappt nigol 

tan- 
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tiotalat förekommer^ fom icke innehåller mer 
eller mindre taotalfyrad kalk. Efter deffa före* 
• gångna reäeäioner, är det icke fvårt att bedöm* 
ma det foregående fo&iUeta kemifta conftita* 
tion. Det har gifvit ett öfver(kott i vigt ^ det- 
ta^ utvifar (åledes , i £ammanbaog, med de ut- 
förligare under lökni^^ar man finner vid Broddboi^ 
tantaliten ^ att jemet och maiigan i foafilet en* 
daft ärp oxidulerade, 7367 p. cjernoxid fvara 
emot 69886 proc. oxklul^ och 7,98 mangan- 
oxid emot 75 189 p* c, oxidul^ af h vilka den 
förra innehiller 1 9568 d. fyre.och den fedna* 
re 1,582 d. fyre^ få att de kunna antagas för 
att hafva hållit lika qvantiteter*. 2f4 puc. kalk- 
jord innehålla 0,67 d. fyrej bvilket fåledes 
hoa baferna tillfammantagna gor 3^8! iy^^i 
men om 100 d. tantaloxid mätta en qvantiteC 
bafia^ b vara fyre ar 553 > få mätta 66,99 en qvan- 
titet bads, hvars fyre är 3,48* Således, då man 
från de funna baferna afdrager hvad (om tilU 
hört tennmalmens kemifta fanimantättning, få 
komma de återfiående qvantiteterna (å mycket 
närmare tantaloxidens mättningscapacitet. Det 
torde derföre kunna anCea iafom tämmeligen 
afgjordt genom denna analys, att det under- 
fökta foafilet varit en Uandning aC omkring : 

Tantalit . . 57,5. 

TanUlfyrad kalk 15,4. 

Tennmalm • 17^1. En 

i 

jr I 

I 
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m 

Eo aoiiiii tintalkiort, tagen af en dSrre 

ftuff, fom förvaras i Hr J. HenricGahns jun. 
famiing^ underföktes på alldeles lika £att ocI| 
gaf; 



Tantaloxid • 


• 12922; 


Tennoxid • 


• 83^65. 


Jernoxid • 




Manganoxid • 




Kalkjoxd • 


1,40. 




j 00,67. 



Denna analys bekräftar filedes^ att tan* 

« 

talaterna förekomma endaft blandade, ej ke« 
miikt förenade med tennmalmen} det fednare 
fosfilet utgöres fåledes af en blanning af 
'Tennmalm • • SSfS^ 
Tantalater . . 14,7. 
och torde det kanike vara rattaft attj i anfe* 
ende till den öfvervägande qvantiteten af tenn* 
malmen 9 lakna det fedoaft underfökta till tenn- 
' malm* 

* 

• 7) Smaragd -eller fnarare pftudofmaragå. 
Så ville jag gerna kalla ett fosfil, fom mera 
fällan förekommer 5 och (om vanligen bildaf 
flora fexTidiga reguliera prismer ^ af fråo x 
till 3. tums diameter. 

Färgen gron frän mörkgrön till gulgrön, 
ofta ojemttf fä att ena ftycket af kriftallen är 
lja[äie än det andra» 

For» 
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ForfMo merendeU alllid . kriSaUinifk ^ re* 
gulier fexfidig. prisma. Kriftalkrnas yta Ikrof. 
lig 9 utan glans och betackt med talkfjall^ af 
lika art med dem, fom pläga betäcka pyro* 
pbyfalithen. Krtfiallesne liafva fiuodon» inuti 
en karne af quarts. 

Brottet ojemt och antingen matt eller af 
en (vag fettglans, utan tecken till fcrifiallini- 
ika genomgåpgar. * 

Loft 5 repas af knifven med ftor(b lätthet. 
Somliga fiällenj färdeles de Ijufare, äro doä^ 
något härdare , ehuru de gifva efter får knifven» 

Pulvret och aifkafvet hvitt eller draga^- 
de i gult ^ fett for kanfeln. 

I kanterna genomlkinande med gulgrön 

. färg. 

Ég. vigten 2j7oi. 

Fosfilcft Uknar i förfta påfeendet en fef* 
pentinart^ och fådant defs naturliga brottytor 
vifar det 9 kan man icke genaft upptäcka nä» 
gon olikformighet i dels textur. 

Kriliallfiguren , i (Sammanhang med lösbe» 
. ten hos detta fosfil, gaf oIs anledning att af 
defs analys vänta färdeles intereflanta fefultat. 

Stenen brändes med alkali^ malTan decom^ 
ponerades med faltfyra, och dermedforfon p& 
vanligt lätt. Vi erhöllo kifeljord^ lerjord^ 
kalkjord och berylljord j fom pfk.inå^ till 3 
proc« af ftenens vigt, ^ . Juft 
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Juft da vi lagade o£s aU därmare befiäm- 
ma defla beftindsdelMrs inbordea qvatititeter , 
upptacktea fmaragdeo vid BrodJbo och föran- 
le<Me en nannaie granlkniog af detta fosfila 
Qiekaniika fammaofättoing , helil båxie formeo 
och berylljordens närvaro uttryckligen tyda 
pä Imaragd. 

Ett fiycke af foslilet flipades och polerades* 
Dervtd framtedde fig en mekaniik blandning 
af ett hårdare^ nära färglöH fosQl, fom tog 
politur^ och ett löbre grönt, fom ej kunde 
poleras* Båda lägo om hvarandra blandade^ 
ungefär fom de olika färgade gipsarterna i Aucco. 
Det blef då helt klart , att det kårdare iosfilet 
var fmaragd, och det löfare igenkändes tydligt 
for att vara famma art med det, hvars be* 
ikrifning här nedanföre följer. Likväl fanns, 
att fmaragdens minda delar voro öfverallt ut» « 
blandade med det löfare fosGlets , emedan kan- 
terna af det llipade fosfilet , äfven på de fiällen 
der de tagit politur , låto atfkafva fig af knif* 
ven. Häraf fes fäledes, att båda fosfiiiernas 
mafla blifvit i flytande tilifiånd blandad, men 
att anfkjutningen mäfte förft hafva ägt rum i 
ett ej flytande ^ mjukt tillQånd, h varvid fma« 
ragdens minRa delar, under det de lydde fm 
krifiaUiniika polaritet, och hårdnade till en 
kropp af btfiämd figur^ förmådde uttränga, 

. utaa 
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Utan måfie omiluta^ det andra icke kriftalH- 
feraode iMQleU Detta fosfil framftaller fåle* j 
des ungefär famma handel (e^ foni fandfiens* 
kriftallerna från Fontainebleau, med den ftili- 
Bad 9 att defle formerat fig af ett flytande krt« 
teUiferande och ett redan hårdnadt fosGl, favari- 
genom den mekani(ka blandningen är få myc* 
ket påtagligare ; då deremot pfeudo^fmaragdens 
kriftallifation made hafva fkett i en blaaduiag 
af två flytande och flelnande fosfiJier. 

Qvantiteterna af fmaragdmaflfan varieraré 
Det tall underfökning använda fiycket vifado , 
(ig vid jemförelfen med några andra ftuffer, 
lom blifvit fljpade^ vara af de fmaragdhaiti* 
gare« Genom beräkning frän defs halt af be* 
lyUjord kan den anles vara blandad af nära 
Smaragd • 59. 
Talk . • 41* 

8) Talk (JkiJrigJ. Färgen varierande frän 
grågrön ttU brungrön j brunakiig och mera fal* 
lan cinoberröd. 

Formen derby ikifrig, utan tecken till 
krifiallifation. men lätt fönderfallaade i rhom* 
boider. 

Brottet bladigt i flera genomgångar , vax* 
likt glanfande. 

' I kanterna genomlkinande» 

l*öa j xepaa lätt af knifven> kan nääan 
IV DcL M taljas. 
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täljas. Repad ger hvitt ftreck och defs pul« 
ver kännes fett. 

Egentlig vigt 2,718. 

Förekommer i liörre och mindre affön- 
érade klumpar, af dels ratlkifirig, dels nigoC 
krumlkiCrig textur, och va^rierande emellan be* 
tydligt Hora maflbr och endafl tt^mia hronör 
eller anflog på de öfiiga mineralierna, färdc- 
lea pä pyropbyfalithen. Är vanligen i alla 
direäioner genomdragen af filfverglimmer» 

För Uasröret (mälter deti i tdnna kanter 
till étt ofärgadtn blåitgt, ogenomfkinligt glas. 

Med foda, borax och fosfor fal t löfes den, 
i fmå portioner tillfatt, trögt till ett klart glas, 
fon[i lyfer gult fä länge det ännu är hett, inieti 
fora under affvahiing blir ofärgadt. Tillfättes 
mer af ftenen i pulver, än SufTen kan löfa, 
ftadnar ett genomlkinande, hvitaktigt (kelett 
olöilj fåiom det bänder med alla lerjordsbal- 
tigare fosfilier. 

Den angripes föga af fyror i kokning* 

Vid ett ofuUftändigt anaiyti(kt prof å glöd* 
gadt ftenpulver, fanns den innehålla: 
Kifeljord • • • 51,40» 
Lerjoi^d • • . 33,i6. 
Jernoxid . . • 4300, 
Kalkjord med talkjord 3,oo« 
Förluft • . . 8,44» 

Dett 
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Dea här funna förlujftea kan icke vara annat 
an alkali , helft det analytiika förfoket var an- 
fialldt med vederbörlig noggrannhet i affeen- 
de på undvikandet af otillbörliga förluller* 

Sjelfva ftenen förlorade iöröfrigt i glödg- 
liing i flera forlök emellan 6 och 8 p. c* vatten. 

Ätt på ett lå ofullkomligt förfök vilja be- 
domma foslilets kemilka conftitution vore o* 
timligt^ och det ikulle älven vara alldeles få- 
langt^ om forföket vore fullftandigt , emedan 
blotta utfeendet vifarj att detta ilags fosfil ej 
ir likartadt tvärt igenom« Det horer emedler* 
tid ganika tydligt till det ilags mineral, (om 
«f HaXjy kallas Roche talqueufe lamellaire. 

9) Talk (jordar tadj. Är tydligen iamma 
fosfii med den föregående, men varierande i 
formen 9 på det lätt, att den är fpruckeo i få 
fmå delar, att den kan utrifvas i fina fjäll el- 
ler i jordartadt tillftänd^ den har gemenligen 
en ljusgrön filrg, och kännes fet för känfeln; 
ej fällan utgör den en fammanhängande malla 
med den föregående. Vi bafva derå icke an- 
fiällt några färikilta kemiika förfök. — * Den 
iynes vara likartad med Hauy's Talc granu* 
ieux, 

10) GUmmir af (ardeles Iköna kriftallifa- 

tioner, men fällan i fiora kriflaller. Den här 
förekoiamande glimmer är rätbladigj dels fi^if* 

M ver^ 
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verhvi^, dels i tunna blad klar genomlkinlig, 
i tjockare blad genomfkinaiide med rökig hya» 
cinthfärg, och i tjocka ftycken ogenom&inlig j 
dels fvart ogeoonifkinlig , gifvande ett grönt 
pulver* Den IvarU glinimerarten utmärker 
fig genom en ganfka 5mnig halt af mangam 
Hr H. P. Eggertz har gjort den till ett före- 
mål för Gna underfökningar^ hvaraf vi vänta 
gan(ka interesfanta refultat. 

11) Fdltfpat vanlig 9 dels röd (ljufare och 
mörkare) 9 dels ofärgad i ftora derba maHbr. 
Ganlka ofta med anilog af yttrocerit i fpric- 
korna. 

12) Albity ett i vår tanke hittills ohe> 
märkt eget fptcies foslil, förut af Hed en berg 
belkrifvit under namn af krumbladig fältfpat» 
(Afh. i Fyttk| Kemi och Mineral. 1 D. fid. ng). 

Denna flenart utmärker Gg genom fin egna 
krurobladigt aniKjutna lextuFj fin hvita färg, 
fom oflaft är fnöhvit, famt fin hårdhet, cme* 
dan den ej repas af quarts^ den är ej en fält- 
fpatsart* Hr H. P. £gg£KTz har äfven gjort 
den till ett föremal för fin underfökning , hvars 
refultat ej öfveren&fiämmer med det ai He. 
DENBERO uppgifna. Vi vilja icke förekom* 
ma honom i att igelf bekantgöra defla föifök ^ 
och då Hedenbero redan i förhand temme* 
ligen precifi bt^ikrifvit detta fosfils yttre ca* 

lafike* 
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rafterer^ anfe vi oh här kl^e böra anföra nfi* 
got mera derom. 

13) £if egen art granat , (allati redigt an» 
fltjiiteff5 ofUft förekommande endaft i ganika 
fmä gryn, i flera förbållanden liknande Fahlu 
granater 9 men bar ej at o(s biifvit iärlkiidt 
underfökt. ' ' 

14) CfuarU^ dels halfit genomikinlig , dels 
nyolkig. Befanns vid en dcrå anftälld analy- 
tilk underfökning vara. alldeles ren^ utan an«' 

^ nan inblandning, än endaft ett ringa fpår af 
jemoxid. Förekommer i ftora afikilda malfor. 



1. Broddbh. 

Under det vi fylTelfatte oIs med Finbo- 
brottets mineralier, bemförde en af de dervid 
nyttjade arbetarne några ftycken pyrophyfaliih 
och albit, dem han funnit pä en annan fida 
om Fahlun. Vi uppfökte genaft detta ftälle, 
beläget vefter oni Fahlu ftad i den ftora öde > 
' .Stenbacken, fom utgör ett ftenröfe a( omkring 
én half qvadratmil, på hvilket roftröken föi^\ 
flört all vegeution, ända tjll Cryptogamerna 
pä ftenarnas yta. En flörre jordften, nägra 
hundrade famnar vefter om den fä kallade Skål- 
pu^fens (ödra ända , hade blif vit fprängd af 
Bergsmän j fom fökte fiällQen till hyttorna ^ 

och 
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och dä den befanns ej paflknde dertill^ qvar* 
lemnad på ftället. I deifa lemningar funno vi 
nu florfe kriftaller af pyropbyfalith och åtikil* 
liga gadoliniter^ åtföljde af alldeles famma 
fosfilier med dem , fom utgöra gängarten vid 
' . Finbobrottet. Defsutom funno vi bär ett ljus- 
grönt mineral i ftora kriftaller 5 hvilket vid 
närmare undcrfökning befanns vara fmaragd. 
Vi företogo ofs derföre att underföka få val 
den återfiående Hörre delen at denna jordIlen;| 
fom trakten i allmänhet. 

Vi funno då^ att ftörre ocb mindre fie« 
nar at lika art med Finbogängen lägo fpridda 
i en velUig flräckning af några hundrade al- 
nars bredd ; ingen af dem vifade nägpa tecken 
till pyropbyfalither eller till fmaragd^ utom 
den enda ftetien , (om af Bergsmännen händelfe* 
vis blifvit fprängd. Åtikillige af äem byfte 
gadoliniter^ af h vilka likval fidrre delen ge- 
nom luftens ^ regnets ocb den fura roftrökens 
gemenfamma åtgSrd blifvit upplöfta ocb bort* 
förda 9 med lemning af ett tomt hol 9 hvarun- 
der en mSrk ocb rofiig rand på ftenens yta 
utmärkte den fmåningom nedflutna (olutiooensi 
väg. Der llörre gadoliniter forefallit i ytan^ . 
var ännu en liten del af dem qvar och till* ' 
kännagkf uppkomften af deifa iboligbeter. 

Vid fprängningen af den omtalta jordfte^ 

nen 
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oen fixhölla ea mäogd pyropbyfalitber ^i ep 
fiorre och klarare art an de vid Finbo. Til- 
lika. funnos fmaragder i reguliera (exli4ig^ 
prismer) ifrati en till 6^7 tums diameter* 
Oeras längd kan icke befiämmaa^ emedan de 
vid fprangningen iSnderbrotosj men af de 12 
till 14 tums Jäoga ftycken fom uttöllo^ lynas 
deras längd viflerligen bafva gatt till fiere gin- 
ger diameterns längd. Sällan funnos fmärre 
kridaller. Jemte delEi träffades albit af en 
tätare ucb mindre rent b vit art än vid FinbOj 
famt hvit faltfpat ^ och der defie flutade, vid* 
tog, merendels i en temmeligen märkbar gr^Sj 
ett kornigt krifialliferadt , marmorlikt , ganfta 
hårdt fosHl, fom ganika mycket till färg och 
textur liknade toppfocker^ på gränfen emellan 
desfa låg en bred rad af granater j lika dem 
vid Finboj här och der föreföUo gahniter och 
gadoliniter, indrödda bland granaterna. På ett 
iiäUe iag i granaternas flälle en bred rad af 
ftörre och mindre gaduliniter, hvilkas tvärbrott 
fynes utmärka irreguliera fem&diga prismer* 

Emellan fältfpaten och albiten afväxlade, 
inuti Renens maflTa^ glimmer, dels rak och af 
flera tums mäktighet i alla dimenQoner^ dels 
Ikilig och filfverglänfande. Här och der, fir- 
deles på glimmer-rikare flällen, fanns ett fvart^ 

|)årdt fosfil , hvilket vi af delis yttre utfeende 

ge- 
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geoaft utan betänkande togo för tennmalm af 
,lika art med deo från Finobo^ men hvilket 
vi, vid närmare underfökning , federmera fun- 
no ttU fin hufvudmaflk åtgöras af tanUlit, blaa* 
dad med wolfram ^ en omiländighet , hvilken 
{å mycket mer. väckte vir uppmarkfamhet j 
fom de ftuffer Hr Gottl. Gahn i fin fam- 
liog förvarade af gångarterna trio de i Skoga» 
bole i Kimho 1 Finland igenlaggda tenngruf' 
vorna , hvarifrån man tror att den Finika tao- 
taliten härflammar, mnehöUo alldeles lika be- 
ikaffad iältfpat famt gtimmer, £å väl af den 
raksj fom krmnbladiga variationem 

Då jorden kring den omtalta fieneo (kul* 

le undanrymnias, fanns den till ett vifst af- 
fiänd ifrån fieneo utgöras af groftgrus, be* 
nående af glimmer, qvartsfand, fiörre fiycken 
qvarts ^ fmaragd och pyropbyfalithf få att en 
del af flenen fyntcs hafva blifvit krolfad af 
den revolution ^ . fom di tkaftat den. De pyro* 
phyfalither, fom här lägo, voro ofta ftora de» 
Jar af kriflaller, af hvilka den ftörSa^ fom 
hade kriftatlfiguren någorlunda redigt i be- 
' håll, bade 8| tums höjd^ famt i lilla indan 9 
tum i den längre diametern, och i ftora andan 
11 tum. Lilla diametern. v,ar upptill ungefår 
6 och nedtill ungefSr tam. Stycket vägde 
27 ^. £tt annat fiycke ren och oblandad pyro» 

phy« 
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phyfalithj men pä hvilket ingen af kriftall* 
fidorna var qvar, vigde 84 6* Stora ftycken 
af (maragder funnos afven^ tivaraf ett ännu 
hade en kriftaUlida i behåll ^ och eo fior del 
• af äe tvenne näftliggande. Bredden af denna 
fida utgjorde 3I tuoij hvaraf man lätt kan 
fluta till kriftallens diameter, helft reftefna af 
de andra, tvenne (idorna fyntes tillkannagifva ^ 
att prisman varit llkGdig. Stycket vägde S. 
Bland detta grus fanns äfven några ftycken 
tantalit, af b vilka det ftorlla vigde 28 lod, 
och af tvä andra det ena 1 4 och det andra 1 1. lod# . 
De ofriga gingo ej Sfver ett i 2 lod. Vi läto 
der före va (ka jorden, fom upptogs rundt om* 
kring ftenen , hvarvid erhölls innu något me» 
ra af fmärre tantalitbitar. Sedan jorden vac 
undangräfd till omkring 2 alnat ifrån ftetien^ 
upphörde deiTa mineralier alldeles, och grus- 
backen förde nu icke annat io de ailmamm 
fienforter, bvaraf detta coloflala ftenrös befiår. 

En och annan Ren af lika gängart och i 
grannlkapec med deq nu omtalade iöoderf prång* 
des, nien den gaf endaft gadolinit , fältfpat, 
gaboit och granater. De förde hvarken glinif 
^^^y pyrophyfalith, fmaragd eller tantalit, (å 
att vi på detta fiälle, efter allt utfeende, for 
det närvarande uttömt hela tillgången på defia 
fosfilier* 
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Då tnao erinrar, att redan mot Fablua 

utkaften af porfyr från Elfdalsbergen begynna 
blifva gan&a {allfamma, och förft i Lekfand» 
Rättvik och i allmänhet i gränsfocknarna kring 
Elfdalen^ begynna ailmannare förekomma; och 
då man vidare erinrar, att de vid Broddbo fun» 
na utkaften af pyropbyfalith , fmaragd ^ tanta« 
lit, &c. redan inom en half mils afftänd fin* 
sas vid Finbo-OCarpningenifaft klyft^ kan det 
ej flå fel t, att det fafta berg, hvarifrån de w 
fprungligen härftammaj e] kan vara färdelea 
långt aflägfe, 

I firackningen emellan Finbobrottet och 
Broddbo träffas här och der jordftenar af lika 
art med de här underfökta, h vilka iora gado- 
licit och mera fällan fmaragder* De fä fma» 
rsigder, fom träffas vid Fiobo^ äro^ iåfom vi 
anfört, ganfka orena, af främmande med fma* 
ragd-mailan (ammangjutna inblandningar. De^ 
fom blifvit träffade i firäckan emellan Finbo 
och Broddbo. äro mindre orena än de vid 
Finbo, men mindre homogena an de . vid 
Broddbo ^ 

Det ar ' anledning att förmoda , att man 
vid fullföljande af Finbogången flutligen (kall 

upp- 

'*) Dcfle fmaraf;der funnos förfl: af Bcrgmäftarcn Wall- 
MAN vid fprängningen af en jordiien på defs egen* 
dpin Lallaifvet, fom ligger t «o liojo mod Broddba 
Finbo, men något navmaro till det förra* 
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upptäcka de gigantifka Broddbo-fosfiUernas ur- 
fprungiiga bemvift* 

En vidare utftrickt underfökoing häraf 
lofvar iköna frugter^ få väl |t Geognofien fom 
it Mineralogien , och vi Ikola, få långt vaift 
enlkilta omiländigheler det medgifva^ fortCItta 
defla forfkningar^ men, det ar att beklaga 5 att 
den oorgaoiika Naturalhiftorien fordrar ej en- 
daft defs idkares nit , utan ifven betydliga ca- 
pitaler^ (å Qfta den ej lemnas åt flumpen af 
arbeten i metailgrufvorna* 

Vi ikola nu gifva beflMrifningeo af hvarje 
farfluldt vid Broddbo funnet fosGL 

1:0 Pffropk^^Uth^ 

Den är här af alldeles famma art fom 
den vid Finbo^ men förefaller endaft i ftörre 
kriftaller; de hafva alla topazens figur i tvSr- 
brottet 9 men fpetfa fig mot ändan ^ la att de 
formera en pyramid. Detfamma år åfven hån* 
delfen med Finbo^pyrophyfalitben* Se vidare 
jpilagan om Topazflägteta bmmanSttluog. 
;s:q Smaragds 

Färgen dels grönaktig från fvagt USgron 
till gulaktigt grön 5 dela hvit^ eller fvagt dra* 
gande i gult. 

Anikjuten i reguliera fexfidiga pri^mer ^ 
med merendels tveone fmalare fidor. Änd* 
ffQiUs fälliamaa^ men de fom fuonosj få hela^ 

att 
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att de kunde underföka8 lika med HAU!r*8 

fig. 46, Pl. XLV. 

Kryftalieipa vanligen ganika flora. 

Brottytan ojemn, fplittrig och af fettglans^ 
med ej, otydliga tecken till (patig textar. 

Brottftyckena obedämdt kantiga. 

Ogenomflunlig eller endaft i tunnare lag 
genomikioande. På polerade ytor vifar fig har 
och der en omväxlande utdelning af genomikin« 
iighet och ogenomlkinlighet^ favari det oge« 
nomfkinliga råder. 

Hård, repar quarts* 

Eg. vigten emellan 2,673 och 2,683. 

För blåsröret forandras den i början icke , 
hvarken till färg eller genomila inlighet. Efter 
en länge fortfatt baftig päblåsning rundas den 
i kanterna 9 och ilutligen begynna visfa punkter 
fmalta, hvarvid en kokning der uppkommer. 
Blåforna falla genaft ned^ Ofh ilället fer un- 
der microfcopet ut fåfom en oflrgad flagg. 
Fe nomenet inträflar förd efter en ganika länge 
ulbållen påblåsning. 

Med £å väl fosforfalt fom borax upplo* 
fes den till klart glas. Sodan upplofer den 
något trögare, men ger ett klart glas, b var* 
med den carafieriftikt ikiljer (ig från pyrophy» 
falithen, fom icke (mälter med fodai . 

Pinrifven och fugtad med falpeterfyrad 

kobolt 
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kobolt blir den i bränning mörkt blå, dragan- 

, de i violett. 

Förlorar ingen ting i vigt då den glödgas. 
Smaragden refs till pulver i flintmortel ^ 
det finafte afflammades med vatten. För 200 
probermarker glödgadt flammadt pulver hade 
morteln förlorat 2 p. m. i vigt i få att det till , 
analyfen tagna pulvret höll en procent kifel- 
jord j afrif ven från .morteln, 

fl) 200 probermarker fmaragdpulver (= i 
lod eller ungefär 6i grammer) fmältes i en 
platinadegel med 4 gSnger fä mycket baQlkt 
kolfyradt kali. Smälto maiTan var fvagt blå- 
aktig. Den upplöftes i utfpädd faltfyra, hvar- 
vid lemnades några få lätta, utfvällda flockor 
af kifeljord, fom tydligen kunde igenkännas 
icke vara odecomponeradt ftenpulver. 

b) Lösningen afröktes i én platinalkäl till 
• gelatinering, och intorkades fedan under be- 
fiändig omrörning. Torra maffan digererades 
med faltfyra, blandades fedan med vatten^ 
hvarefter den filades. Den uttvättade och 
glödgade kifel jorden vägde 136,7 P« . 

€) Den genomgångna klara vätfkan fäll- 
des med cauftik ammoniak , hvarefter 200 p. m. 
kolfyrad ammoniak tillfattes och Wandningeii 
lemnades i 12 timmar. Det olöfta togs pä 
filtrum och tvättades, hvarefter det ånyo med 

en . 
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en pUUoafpade' varfamt aftogs^ digererades 

å nyo med en upolösning af loo p. m. koU 
fyrad ammODiak, och fördes fedan pa filtruniy 
der det tvättades förd med litet rent vatten ^ 
och fedan ned en lösning af .koUyrad ammo* 
niak , intill defs den genomgångna ammonia* 
ken ingen ting höll upplöll. Den utt vit tade 
jorden vägde efter dräng glödgning 36^65 p. m. 

d) Den genomgångna ammoniakalifka vit» 
Ikan koktes i en gl^skolf till det öfverilödiga 
alkalits förjagande , hvarunder liquidum grum- 
lades och aflatte en kornig jord. Sedan intet 
fpår af alkali mer kunde röjas i vatflcan ^ till* 
fattes fä mycket cauft. ammoniak ^ att vätfkad 
reagerade alkaliikt^ hvarigenom, den del aE 
jorden 9 fom under den Gda kokningen kunde 
hafva upplöft iig i fyran genom ammoniakens 
förjagande, äter afikiljdes. Den olöfla jorden 
logs på filtrum^ tvättades och glödgades firängt* 
Den var fnöhvit och vägde 2638 p« m., och 
förhöll (ig i alla de prof, fom dermedandäll- 
des^ fullkomligt likt berylljord % 

e) Upp- 

Vauquelin uppger t fafom en diQindif caradler 
sC beryUjoidcn t att den ej fäilM al väl mättadt 
bydrotbyootUsali, (AoBsles deChinie, T. XXVI, 
P* 176), hvilket fedan influtit i alla Lärbopker* 
Vi oofiuide att begagna denna utväg» för att upp* 
ticka om ej i den berylljord analydsn gifvU» nftp 
gOD hinterhalfe af lerjord kuooat finoas* Vi blåna 
dade dcrföio^ till cn fyrlig upplösoing af beryll* 



% 
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O Upplöft^i faltfyra lemnade deti oloft 

^)55 P* kifeljordslik niaiTa , fom lik« 

väl ior blåsrör ej gaf glas med foda , tnen gaf ' 
' .med borax etc klart gias, fom vid upphettning 
blef mjölkigt , cich var fåledes tantalpxid. Det* 
ta ioträfFade lika äfven i ett par andra analy- 
ti(ka prof pä andra bitar af Broddbo-fmafagd. 

/) Den glödgade jorden från c) upplöftea 
1 faltfyra och lösningen fälldes med cauftikt 
kali^ fom i öfverfkott tillfattesj bvaraf fäll* 
ningen åter upplöftea med lemmng af jemoxid^ 
fom . efter glödgning vägde 1^45 p» m. Då 
(iefia afdragas från 36,65 ^ aterfiå 35,2. 

g) Den i kalit upplöfia jorden^ utialld 
med en fyra , • hade alla egenlkaper af lerjor* 
den^ och gaf^ då den åter digererades med 

kolf. 

jorden i faltfyra^ bydrothyon»ammoniak , hvaraC 
föift ett rioga fvavt pvaecipitat bildades 9 bvUket 
vi aflkiljde, och funno vara eii blaodning af jeni 
med litet mangan , men alldeles för ringa att vägas. 
* iSedan utfälldes jorden af mera hydrothyonammoniaky 
Utan all ffiisiitog) vi trodde då, aU rU dfverlkoU 
af fvafvclbundet vite fordiadea tUl defa upplös* 
ning , hvarföre vi ledde under två timmars tid en 
itröm af denna, gas genom blandningen, men jor- 
den föiblef olöft^ ocb ur det filade liquidum fäll- 
des intet» hvarken genom kokoitog 4iUef tUtlaCti af 
alkali. Detta fynes (Hledes bevifs, att berylljor* 
.den väl förenas med fvafvelbilndet vata, men dext* 
na fdrcmoa Ir tj idiHg i vatten. 

• *• . . 
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kolf. ammoDiak, icke mem sagra maikbafa. 

fpår af berylljord, 

Broddbo fnaragd hade Ciledea gifvit: 
Kifeljord I3.6,70». 68,35. 
Lerjord Z5y20. xi^do. 
Berylljord 26^26* I3fi3* 
Jernoxid l%^5* 0,72* 
Taotaloxid 0,55. 0,27* 

200,l6* lOOjOS* 

Dni kan aldrig fattas i fråga, att- ju tan* 
taloxtden och jernoxiden äro för dels famman- 
iattniflg alldeles främmande, och då Cåledet 
defla, äfvenfom en procent frän morteln af- 
rtfven kifeljord afdragaa från butvudmafTan^ 
få återftå 99 procent för den egentliga fma* 
ragden, h vilket för deni^a åter gör .befiånda* 
delarna till (oljande proceht: 

Kifeljord 68 §64* 
Lerjord I7>96. 
Berylljord 

Mu ger den beräknade formeln för fma- 
ragdeoa och beryllena fammanlittning 68,20 
kifeljord, 18,12 lerjord famt 13,68 beryll* 
jord I defla ir berylljordens fyre enhet^ 

lerjordens 

SSiAlk stt genoiD den «le£bokMiiifta theoriens 
och de kemiika proportionernas användande pä 
Mineralogien grundlägga ett rant vctteoiiluipUgt 

af Baaas&ivst ju 
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lerjordens en multipel med och kifel jordens 

med 6 af denna enhet 5 då den har antoida 
analyfen endaft genom en balt procent kil . iiord^ 
eller nägot deröfver, af viker frän (orin<in- 
få kan den anfes få^om en bekräftelte pa for-' 
melns riktighet, äfvenlom den afgcr e^t nytt 
bevis på berylljordens begär att företrädi^^vis 
bilda fura falter, då hon relatift tilJ fin m it c 
ningscapacitet upptar i detta fosiil dubbelt iä 
mycket kifeljord, fom lerjorden. Fo.uy/.uiot 
fammanfåttningen af Broddbo fmaragd, är få- 
iedes alldeles denfamma lom för cl n ädla f»na- 
tagden och for beryllen 9 neml. GSl«f.3A5^ 

' AUa defla måfte fåledes utgöra ett och 
{amma mineralilka fpecies, och åtlkiljas endatt 
genom tillfälliga omftändigheter, i anfeehde 
till kridallifation^ genomikinlighet och främ- 
mande inblandningar. 

Så, t. ex,, Ikiljer fig Broddbo- fmaragden. 
från bade beryllen och den ädla Imaragdcn 
«) genom fin ogenom(kinlighet, fom likväl ic- 
ke är någon kemiik diftindion , emedan vi ofta 
vid kriftallifationer erhålla viffa falter flundora 
mjölkhvitay ogenomikinliga , och fiundom alU 
deles klara, h vilket jag ofta fett inträffa la 
väl med fvafvelfyradt kali, foto med falpeter- 
fyrad blyoxid. /3j genom de främmande lär- 
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gande inblandosiigania » fom i Broddbo-fmarag* 
den är antingen jemoxidul , eller , hvad fom 
är ganka fannolikt, rent af Untalit, då de 
deremot i den Amerikanfka fmaragden utgöras 
af cbromoxid och litet kalkjord* 1 några af 
de fä väl vid Broddbo fom emellan detta Sälla 
ocb Finbp i jordftenar funna fmaragder, har 
det färgande ämnet varit Finbo tennmalmj des* 
fe utmärka fig genom, en gulaktig färg , grof- 
koinigt brott, och en mera deciderad fettglans* 

.3:0 TantaliU 

Färgen fvart och jemn, äfyen på flipad. 

ocb polerad yta. 

Formen obeaämd, utan tecken till kit- 

fiallinilk textur. * 
» 

Brottet ojemt, metallglänfande. Brott* 
ftyckena utan befiämd form* 

Ogenomfkinlig äfven i tunnafle fplittror* 

Ger kaffebrunt pulver, (om, di det ar 

mycket fint, liknar kaffe med få droppar grädda 

Repar fvagt, eller fnarare blott nöter glas, 
eldar ej mot fiäl, och repas af quartSé. 

Eg, vigten af ett flörre, alldeles rentflyc* 
ke,. om II J lods vigt, fanns vid + 20^ var» 
6jd.9i* mindre fullt ren ftuff 6f3o8f 

Verkar ej nierkligt på magnetnUeii» 

é 

A 

i 
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Angripes ej af fyror ^ om icke till någon 
Heen del af kokande concentrerad fvafvelfyra* 

Pi kol för blåsror • undergår iflgeo . föran* 
dring. 

Upplöfes i fokforfalt ^ färdeles dä den puU 

Verifad inlägges, till ett klart gulaktigt glas, 
fom i redudionfteld, blir djupt faffransrödt^ af 
alldeles famma nuance med den fosforfalret får 
'genom en ringa ttUfattif af wotframfyrad jern- 

oxid. Färgen blir flarkare under det glaiet 
kallnar, ticb framkommer fedan glafet kallnat, 
öm den är for fvag att märkas medan det 

finna är varmt» 

Upplöfes I borax till ett klart gulaktigt 
glas I fom^ d& det a nyp upphettas 5 lindrigt 
mjölkas och blir ogenomlkinligu 

Med foda för blåsrör ger tennkulor, får* 
delefiL då litet borajc tillfättes. Stundom bån* 
der likväl att tennet ej riktigt fås fram förr 
fin mal&n dragit tig in 1 kolet ^ ocb detta ut* 
tages och pulveriferas, fåfom vid reduäions* 
l^tök för blåsrdrel är vanligt» * 
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pl teonmalmens allminn» caraaerer. förenade 

med boraxglafets egenlkap att vid repeterade j 
ha Riga 9 lindriga uppvärmoiiigar i yttre lagan 
förlora fin genomfkinlighet och blifva mer el- 
ler mindre fiarkt emaljhvitt. Ju meia fosfor^ 
faltet och boraxen färgas af den tantalithalti- 
ga tennmalmen^ Ju mera tantalit innehåUes. 
deri. 

Da vi i början trodde att detta mineral 
var tennmalm 5 af lika art med den ifrån Fin» 
bo 5 och bruket af cauQikt kali föll fig både 
be (varligt och dyrt^ få fprfokte vi andra ut« 
vägar till detta fosGla analys. 

Om vi, t. ex., kunde reducera tennoxi- 
den till oxidul, fä ikulle det fedan icke vara 
fvårt att upplöfa den fä inducerade maflfan i 
falt fy ra och att fedan åtikilja dels befiåndadelar. 
Groft pulver deraf inlades derfSre i ett glas- 
rör^ (om upphettades till glödgning, under defc 
. vatgas leddes derigenomj men pidvcet fanns 
deraf ej ändrade, 

Derefter blandades finflammadt pulver med 
cinoberoch diäillerades i gla8retort,men cino* 
bern uppdeg oförändrad och lemnade pulvret 
% famma ikick fom förut. 

En portion deraf inlades i en koldegelj 
och upphettades tUl en for mangans redudioD 

tUl- 
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tiUräckltg hetta. MaiTaa fanns efter en tim* 
snes päbiåsmng reducerad' till en ftålgrå^ p| 
ytan gulaktig metallkluiiipf (om var härd och 
Ikör, la att den Kunde pulveriferas. Öfver- 
gjuten med faltlyra upplöiles den i början med 
värgas-utveckling , hvilken fnart Hutade. Till- 
fatts af faJpeteriyra ökade icke defs upplös- 
ning , och ett (vart metalliikt pulver återftod 
olöll, fom ännu efter 24 timmars digeflion 
med kungsvatten ej fanns forandradt. Detta 
gaf ofs tillräckliga bevis ^ att det ifrågavaran- 
de fosfilet ej var en tennmalm* Lösningen i 
fyrorna innehöll jern gcb man^^n^ ipea intet 
märkbart fpir af tennv 

En portion af det flammad^ pulvret af 
fosfilet 'koktes med concentrerad fvafvelfyniji 
hvaraf det decomponerades till någon del^ och 
blef Ifufare 3 fyran upptog jern- och mangan* 
oxiduly men ännu, fedan fyran i fler^ reprifer 
vaf afdiftillerad ofver pulvret , var det icke 
mer $n till en gan(ka ringSL dei dei^omponeradtn 

Svafvelfyrans verkan föranledde att för^ 
iSka att fmälta det pulveriferade fosfilet med. 
furt fvafvelfyradt kali. Detta lyckades ful^ 
komligt fa fnart maflan kom t glödande flufs, 
upplöftes pulvret fullkomligt till ett klart li« 
quidumif fom ännu hett var brandgult, men 
foni efter ficlning^ oci^ affvalning gaf en hvit 
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faUmaiSiu Då denna löftes i vatten ^ lemnade;i 
ett hvitt flockigt pulver olöft, fom efter ut- 
lakning och glödgning blef gråaktigt^ och fom 
1 reduäion med foda gaf märkbara fpår på 
tenn. £n del af detta pulver ^ fom icke blif« 
vit glddgadtj digererades med concentrerac) 
ialtfyra^ hvaraf det icke upplöftesj men fyran 
filrgade fig gulaktig och utdrog litet jernoxid^ 
tnen intet tenn. En ftröm af fvaivelbunden vät- 
gas leddes nu genom den fura blandningen, f5r att 
genom tennoxidens reduäion till oxidul fa den 
lättare upplöft i fyran; fyran upptog ockfi 
verkligen en ringa portion tenn^ men dea 
iterRåendé hvita oxiden gaf ännu fpår af tenn 
i reduöion for blåsröret. 

Då fosfilets yttre caraäerer, fammanlagg* 
de med den hvita oxidens olöslighet^ föranled» 
de ofs att mifstänka den kunna vara tantal* 
oxid, förfökte vi att, efter Wollastons 
förefkrift, upplöfa den i oxalfyra, vinfyra och 
eoncen trerad fvafvelfyrat De bada fednare 
upptogo, äfven efter några timmars Ikarp di« 
geQion, inlet deraf, men oxalfyran gaf, eftec 
mättning med caudik ammoniak, en fvag grunt* 
Ung , och fick, då den blandades med galläpple* 
infufion, den brandgula färg, fom utmärker 
tantaloxiden. 

, Då Wollastons förlok varit anftällda 

^ med 
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m'å en tantaloxid , fom hlifvit erhållen genom 
fofifiiets (ooderdeloiiig med alkali , och fom (&> 
ledes möjligen kunnat innehålla kali, hvarige* 
Dom deo ulläfyentyrs vore lättlöfiare i fyror* 
na^ genom bildandet af duhbellalter , få dige« 
reradea en portion den hvita oxiden med! 
furt oxaHyradt kali, hvaraf den efter en {lund 
tuiifcomitgt upplöfteSf och igenkändes nu p& 
de caraderer, Wollaston oqh Eke^erg 
iippgi:vit för tantaloxid^ 

Det dI< f nu frågan huru den fkulle ftiljaa > 
frän tennoxiden» hvars närvara deri genom 

hlå^rorsprofven fattes utom all fråga. En 

portion af den erhållna lösningen ftaUdes i di« 
geftion öfver diitillerad scink^ men zinken fälL 
de i början intet , och fedan endaft ett b vitt 
pulver, under det att den (lelf upplöftes un- 
der vatgasutveckliog. En ftröm af IvafveU 
bunden vätgas, ledd genom upplösningen^ Ut* 
£aUde en ringa portion af ett fmutfigt gulbrunt 
ämne, fom innehöll både tenn och tantaloxid 
»en den i folution qvarfiadnade tantaloxiden^ 
vilade efter utfällning ^nnu fpår på tenn för 
bl&sröret* 

Intet fyntes ofs kunna bättre fvara emot 
vårt andamål , in eleSriflka flapelns reduoeran* 
de förmåga, färdeles dä qvick&lfver nyttjadeci 
till negatif ledare j' hvilkct då^ b&de genom 
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eleftricitéteiiB reduftionftförmiga dch fin egen 
af&niiet borde upptaga tennet. Vi hade ej 
fidrre eledriik kraft att tillgå , in 60 par fun* 
da zink- och koppar-brickor af i i tums dia- 
meter. För urladdningen af defla utfaftea våt- 
ikan i en liten glaskolf^ i hvars botten en 
I»latinatråd var inblåft, och deröfver halldea 
qvickfilfver fa att tråden var t^tackt^ till po« 
fitif ledare nyujades platina. Som folutionen 
vid Juftt ns vanliga värme flelnar till en imöi* 
lik niaffa, få måfte den hållas flytande genom 
en liten oljlainpa, fom (lälldes under kolf ven* 
Förföketfortfattes oupphörligt i 3 dygnjqvick- 
filfver uttogs då och då och afröktea, mea tör- 
flog alltid utan att lemna något efter fig, Un« 
der Qila natten hade lampan flocknat och vät* 
Ilun ftelnat Det lagret deraf^ fom betackte 
^ qvickfiifret, hade då en linje högt antagit en. 
ikon ljusblå farg^ lik den ett wolframfyradt 
falt fåiTt då en upplösning af tennoxiflul deri 
indrypes. Detta gaf ofa anledning att i vit 
tantalbxid förmoda äfven wolframiyra. Det 
blå lagret uttogs derfore iarlkilty oxiden utfall* 
des och förföktes för bläsröret på wolframj men ^ 
fosfo^rfalt blef icke blått deraf$ oxiden gaf 
tenn med foda. £n annan portion digereradea 
med cauflik ammoniak^ for att utdraga wolfram* 
fyran ^ men ammoniaken gaf efter afdunilning 
icke 4et minfta fpår a£ wolframfynk Ef* 



Digitized by Google 



2 o 2 UnderfSkning 

Efter defla mifslyckade forfokdigereradea 
oxiden med (vafvelbundet kali, fom utdrog 
derur cn betydlig portion teonj men den åter* 
flående tantaloxiden var Snna tennhaltig. 

Slutligen iörföktes en mättad ppplösnki^ 
af bydrcthyon-ammoniak; oxiden tog deraf en 
grönaktig iärg, likafom det äfven Ikedde med 
det fvafvelbundna kalit, och liquidum färgade 
fig mörkt brandgult. Efter några timmars di- 
gelllon i täppt kärl afGlades vitikan, och det 
olöfta tvättades med kokadt vatten. Lösnin* 
gen i hydrothyon*ammontak falides med bU 
peterfyra ocb gaf ett gulbrunt praKipitat, fom 
digererades med kungsvatten, hvaraf det upp- 
lölles med lemning af, ett fkönt citropgult pui« 
ver, fom befanns van wolframf;^», d* i«, 
fom löftes i cauftik ammoniak, iom i fosfor* 
falt for Uasror gaf i yttre lågan ett gult.glas 
och i den inre ett ikönt, rent blått. Ux lös* 
ningen i kungsvatten .filides tennoxid med 
ammoniak. 

Den grönaktiga i hydrothyon-ammoniak 
digererade oxiden, kokad med faltfyra, blef 
hvit^ och fyran utdrog derur litet jern. Den 
äterftäende oxiden gaf numera intet fpår af 
tenn f6r blåsror, och då den fmSltes till glas 
med fosforfal.t och litet jernoxid tilliattes^ kun« 
de den faffiransröda färgen icke mera framkat* 

Iss^ 
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las; h vilket åter genaft hände med den tantal- 
•xid 9 föm ej varit behandlad med hydrotbyon* 

ammoniak. 

Genom denna method att Ikilja tantaloxi» 
den trån tennoxid och lärdeles wolframfyra^ 
hvilken fakert ingen Kemift Ikulle k prioriflifc 
tillgripa 9 kunde vi hoppas att vinna ett nå* 
görlunda nöjaktigt refultat af analyfen. . 

A. ' 

1) 5 grammer flammadt och (edan gIod« 
gadt tan tal it pulver blandades i eq platinadegel 
med ^ gram mer puiveriferadt furt fvafvel- 
fyradt kali bvarefter blandningen (maltes 
och qvarholls i glödgningen, intilldefs den bil* 
dade en klar folution^ b vari ingenting fyntes 
ol5ft pi degelna botten. Den affvalade mas* 
fan utdrogs med varmt vatten^ lösningen a£- 
hnlldes och det oiöfla utkoktes i flera omgän* 

» 

•gar med vatten* 

2) De^ olöfta hvita maffan digererades i 

« 

13 timmar i tappt kärl med hydrotbyon-am*' 

moniak , hvarvid den blef mörkgrön. Det 
brandgula liquidum afhälldea ocb det olöfia 
tvättades med kokadt vatten ^ (om fedan blif- 
vit blandadt.med litet bydrotbyon*anmioniak; 
bvarefter det oupplöfta digererades med falt(y- 

9) Saltet liadt fSrat blifvit glodgtdt, I5r att biadft^ 

aU kokning a£ fuktighet ellcx öCverikjutåado fym* 
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laj fom borttog den mörka ffirgen. Oxideo 
togs pä filtrum, tviltades, torkades och glöd- 
gades. Den vägde 3,333 gr. 

3) Lösningen i bydrothyon-ammoniak fäli« 
det med (alpeterfyra; fiUningen togs f& fil» 
trumj bvarefter den tipplöfies i kungsvatten, 
fom lemnade olöft wolfråmfyra, hvilken, ef- 
ter tvättning med fvafveifyrehaltigt vatten , 
hvaraf den ej upi^lSfes, glödgades och lem» 
nade 0^289 wolfråmfyra. 

4) Lösningen i kungsvatten fälldes med 
cauftik ammoniak , och hinterhalten af ^Utfaldl; 

tenn deri aflkilldes genom tilUats af litet bern- 
fiensfyrad ammoniak^ fällningarna vägde till* 
fammans, efter glödgning i öppet kärl, 0,244» ' 

5) Den fyra, hvarmed tanfaloxid^n efter 
^ydrothyon-ammoniaken blifvit behandlad, blan* 
diades till lösningen och iköljvattnet från (2}, 
bvarefter den fria fyran' mättades med cauliik. 
ammoniak, och liquidum afröktes till en rin- 
l^are volum* Bernttensfyrad ammoniak utfått* 
de derur jernoxid, fom, efter förbränning i - 
öpp^t kärl vägde 0,69 gr», och vid återupp* 
lösning i faltfyra lemnade 0,1575 tennoxid 
olöft Återflär fåledes för jernoxid 0j53d5- 

6) Den med bernfiensfyrad ammoniak fill« 
da vat(kan utfälldes i kokning med kolfyradt 

kalii 
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kali 3 fSUniogen togs pä filtrum och gaf ^ eftcfr 



glödgning, 0,51 gr. manganoxid. 



Analyfen hade (aledes gifvit: 


Tantaloxid . 3,333. . 


• 66366» 


Wolframfyra 0^289* • 


• 5j78. 


Tennoxid • 0^401, • 




Jernoxid • . 05532. • 


• 10564* 


Manganoxid 0^510. • 






101, 30* 



Några förfok, fom efteråt gjordes med ^ 
inatigaflhalten^ gåfvo anledniog att deri för- 
moda kalkjord. 

B. 

En bit afflogs af det (IjSrre tantalit-ftyckej 
fom tjent till underCökningeil af fosfilets eg. 
vigt. Refs till pulver och flammades. 

I) 4 grammer af det lilidrigt glödgade 
flenpulvret fmältes till full upplösning med 30 
grammer furt fvafvelfyrådt kali. Den efter 
behandling med hydrothyon-ammoniak och falt- 
fyra äterfiiende tantaloxiden vigde glödgad 
2^13 grammer. 

3) Lösningen i hydrothyon-amquoniak fäll- 
des med rökande falpeterfyra och gaf, efter 
en lika behandling, fom i iöregäende analys , 
^9^792 gr. wolframfyra, famt 0,2885 gr. tenn- 
oxid. Den med rökande (ialpeterfyra filida 
läU&an afröktes till torrhet och upphettadea 

lin» 

% 
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lindrigt* Den lemnade, efter den falpeterfy- 
rade ammoniakens frivilliga detonation , en gul 
mafia, iom efter full utglödgniog vägde 0^073 
gr. ocb var wolframfyra. 

3) Lösningen i vatten jemte lösningen i 
faltfyra från (1) koktes med litet falpeterfyra^ 
neutraliferades och falides med bemftensfyrad 
ammoniak. Den röda fällningen togs pä fil* 
tmm, tvättades, torkades och förbrändes i'5p« 
pet kärl 9 hvarefter återdodo 0,425 gr. jern- 
oxid, fom vid återupplösning i faltfyra. lemna* 
de 0,042 gr. tennoxid olöit. Åteiflår låledeg 
för ren jemoxid . endaft 0,3 8 3» 

4) Det med bemftensfyrad ammoniak ftll* 
da liquidum blandades i en flaika med hydro« 
thyon-ammoniak ^ fom derur afikillde en po» 
meransröd fällning. Flaikan tilltäpptes och li« 
quidum lemnades att klarna, hvarefter det af* 
hälldes j fällningen togs på filtrum, h varifrån 
den aflöftes med falpeterfyra och utfälldes fe* 
dan kokande med kolfyradt kali. Den gaf 
efter glödgning 0^386 gr. . manganoxid* 

5) Den med. hydrothyon-ammoniak falldft 

vätikan blandades med oxalfyrad ammoniak ^ 
bvaraf en hvit fällning uppkom, fom, efter öxal* 
fyrans bortbränning ^ gaf med fvafvellyra 0,1 14 

gr« gips j f vätande emot 0^^475 gr« täx kalkjofd«. 

Ana« 
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Aoalyfen hade (älédes gifvit: 



Taotaloxid • 




• 68,2 2» 


Wolfmmfyra 


€>52475« • 




Tennoxid # 




8,36. 


Jerooxid 


0,3830. . 


• . 9*58. 


Maoganoxid 


032860* • 


• 7»i5« 


Kalkjord • 


0,0475. • 


• I>i9' 


i 


4j095p* 


100,59. 




C. 





Samma analys repeterades på ett flycke 
fom hade sågra tecken till anlkjutning^ lik den 
fom fiundom träffas hos Fbika tantaliten« 



3^33 S^* användes till analylen^ tom gaf: 

Tantaloxid • 2,2115. • . 66,345. 

Wolframfyra 0,2040* • • 6,120. 

Teonoxid • 0,2800. • . 8,400. 

Jemoxid • 0,3690. • «. 11,070* 

JManganoxid 0^2200. . • 6,6oo« 

Kalkjoid • 0,0500. • i,5oo« 

3>3395* 100,189- * 

Öfverensflämmelfen emellan defla analy- 
fér utvilat ialedes^ att fos&let i alla de un«* 
derfökta bitarna måfle hafva varit af enahanda 
lammanfattmng. Nu erbjuda iig flere frågor 
till befvarande. I hvad tillfländ finnes jernet 
tch mangan deri? Kan ett få beikaffadt fps*» 
fX^ fom ifrågavarande j anfes för ett kémiä^ 

helt! . 

\ * < * 

I 

I 
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helt? dier bör det riknas till diflen af bktt- 

dade fosGlier? 

Hvad den förfta betriffar^ rörande femets 
och mangans oxidatioostiilllånd ^ få kan detta 
frio flera fidor utrönas. Fosfilet verkar ej pa 
niagpetiiåleDy ocb ikuUe fåledes kunna anfes 
icke innehålla annat in röd jeinoxidj men då 
dettanima äfven är handeUen med koKyrad 
jemoxidul, innan koKyran ar genom hranning 
utjagad 5 få kan detta ingenting bevila^ röran- 
de jemoxfdena fyrfattningsgrad i tanfaliten. 

Att den innehåller deiia metaller oxidu- 
lerade, d. a. i den lägfta bafificationsgraden , 
iynes kunna ilutas af följ|ande omiländigheter: 
i:o Analyfema hafva icke gifvit forluft^utao 
fnarare en liten tillökning i vigt. Då förluil 
^vanligaft ir oundviklig, få ar det klart^ att 
den i defTa förfök måft äga rum j men att den 
blifvft betackt af ett tillfkott i vigt, fororfa- 
kadt derigenom^ att oxidulerne förvandladt lig 
till oxider under analyfen och blitvit i detta 
tillllånd vägda. 2:0 Tantaiiten har Hor lik« 
'het i yttre förhållanden med wolfram, och 
med det i Frankrike funna fosforfyrade man* 
ganhaltiga jemfaltet^ om hvilka det med me- 
ra direäa förfök låter bevifa fig, att de inne- 
hålla deifa metaller oxidulerade; och då emel/ 
lan jernoxidulena och jemoxideni kemilka för* 



enlngar 
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eningar ar en flor och påtaglig åtlkiUnad^ fi 
fyoes iantaliten böra innehålla Tamma bafer , 

fom wolframen, d. ä.' jernoxidul och mangaa* 
oxidul. (Se vidare Bilagan om Wolframiaterna). 
3:0 En poi^don tantalit pulver fmältes med för« 
glafad borax i en liten deraf fylld glaskolf, 
tills tantalitpulvret var fullt upplöit. Glafet 
hade én fvag grönaktig färg. Samma förfök 
repeterades i en liten platinadegel med ett no- 
ga flätande lock, och lika refultat erhölls. 
Glafet blef obetydligt mörkare till färgen då ' 
det upphettades; men di det för blisrör fmäl« 
tes i yttre lagan och litet falpeter tillfattes,^ 
framkommo de färgfpel fom utmärka jernoxi- 
den och manganoxiden. 

/ Hvad andra frågan , roraUde detta fosfils * 
kemifka conflitution, beträffar, få torde den 
vara lätt nog befvarad. I anledning af hvad 
jag på ett annat flälle yttrat, kan intet annat 
fosfil anfes for oblandadt eller mineralogiikt 
enkelt 9 d. ä. för att utgöras af en enda ke« 
miik förening, an antingen fådana, pä h vilka 
man kan röja den pmftändighet, t. ex, kriftal* 
lifation, fublimation, genom hvilken 4e blif* 
vit aflkillda ifrån den mekanifka blandning-, 
hvari elementema och deras ömfefidiga före» 
ningar mäfte urfprungligen hafva befunnit lig 
i jordklotets maOaj eller ockfä fädana, fom^ 
IV Del. O oak* . 
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oaktadt dylika omffandigbeler , nu mera icke 
kuom mrkas, tydligen utgöras blott af en 

enda erkänd eller åtminftone med (annoiikbe* 
teo öfvercnffiaiDiiiaiide KeinifiL färeoing. Na 
äter, är det vifFerligen icke öfverensrtämman* 
dc med hvad vi hittills kaone af kemiika för^ 
eDiOgar , att de tre eledronegativa oxiderna : 
tantaloxid, wolframfyra och teonoxid, flwtte 
i cn och (amma kemiika förening förekomma 
neutraliferadc med tre farikilta eledropofitiva 
oxider, nemligen: jernoxidul, manganoxidul 
och kalkjord^ men deremot ar det ej ailenaft 
fannolikty utan afgjordt^ att dörrs delen af i 
jordens malTa förekommande foslilier måfte va* 
ra mekaniska blandningar ai flera färikiita för- 
eningar, emedan de omftändigheter, fom Ikul- . 
le kunna åtCvilJa defla blandningar, äro ganlka 
fi, och omöjligen kunna verka öfverallt och 
lika på alla iorcningar. Jag tror fäledes,att 
ingen rationell Mineralog ikall bedrida den Hut* 
ffttfen, att Broddbo-tantaliten bör anfcs fäfora 
hörande till claifen ai fammantmälta fosfilier, 
och att den fåledes mäfte vara en mckanilk 
(^landning al tantalit, wolfram och tennmalm ^ 
(den fednare tilläfventyrs af lika befkaffenhet 
med den vid Finbo), helft de relativa qvan» 
titeterne af de funna oxiderna fullkomligt ia- 
träila dermedj pi fäu jag nu Ikall vifa: 

Vi 
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Vi Skole af det följande fe , att tantaliten , 
i fitt rena tillftand^ fådan den förekommer vid 
Kimito i Finland, beftår af tantaloxid, förenad 
med maogaooxidul och jernoxidul i ett fådanc 
förhållande^ att båda defTa oxidulers fyre Sr' 
lika. (Se Bilagan omTaotalitens f ammaqfättning). 

Vi ikole vidare finna , att wolfram , ladan 
den i fitt rena fkick förekommer, innehåller 
wolframfyra , förenad med famma oxiduler, 
men i ett fådant förhållande, att jernoxidulena 
fyre är 3 gånger nianganoxidulens, famt att 
ivolframfyrans fyre är 3 gånger de bada oxi- 
dernas tillfammantagna. Broddbo^tantaliten in- 
nehåller 6 till 6,2 p* €• woltramryra, hvarflj 
fyre ar 1^2 till 1,24^ och fom fåledes f varar 
emot 1,874 procent af ftenens vigt jerapxid, 
idet tillftånd analyfen gifvit den, famt 0^6 ^5 
p. c. manganoxid. Deraf följer, att tantah cji 
^ mfifie bafva innehållit 8,69 procent woifranu 

Analyferna hafva vidare gifvit emellan 
8,26 och 8)4 procent' tennoxfd. Af de un« 
derfökningar vi meddelat , rörande de vid Finbo- 
ft&rpningen lörekommande fosfiliema, finner 
man, att tetmoxiden har lika egenfkap med 
tantaloxiden att foreftalla en fyra och var e* 
leäronegatif j men att, i anfeende till deis yt* 
terft fvaga affiniteter, den mattas af en ganlka 
liflga qvantitet bafis, hvilken här väl utan 

O fiort 
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flört fel kunde forfummas. Men lat ofs^ ef- 
ter reiultatet af teunnialmeos analys ^ åtdraga 
for 8*4 tennoxid, 0,268 fernoxid (amt 0,09 

jnaogaooxid, få ätcritå mot 66,345 d. tancal- 
oxid, 8993 d. jemoxid, 59998 d. manganoxid, 
famt 1,5 d« kalkjord. Den (iflnämndes fyre 
Sr o>43 j manganoxideos, reducerad tilloxidul, 
det tillflånd hvaii den i flenen förekommer, 
ar i|3 och jernoxidulena 1,789 d. a. mangan- 
oxidulens fyre är 3 gånger kalk jordens, och 
jemoxidens, ined en ganlka ringa afvikelfe, 
4 gånger. Allas tillfanimantagna halt af fyre 
ar 3,4^ Men om, enligt de underfökningar , 
rörande tantaloxidcns fammnnfättning , jag i 
det följande kommer att anföra, tantaloxidcn 
innehåller 5,r procent fyre, fä mälle 66,345 
innehålla 3,38 d. eller lika med de funna 
bafernas halt af fyre. 

Jemföre vi analyfernas refultat, få finne 
vt, att de fnia (killnaderna alla vanda fig om- 
kring en gemenfam punkt ^ vi kunna fåledes 
taga för afgjordt, att Broddbo-tantalit ar en. 
blandning, af en egen art kaikhaUig tantalit 
med wolfram och med famma flags tennmalm , 
fom den vid Jbinbo förekommande. 

Det i denna Ilen förefallande tantalhaltiga 
fosfilet torde derförc böra betraktas fåfom fam- 
manfatt af en partikel tantalfyrad kalk, 3 tan* 
talfyrad manganoxidul famt 4 part« tantalfyrad 

jera» 
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jernoxtdol} eller, efter elearokemiika åfigter, af 

tvä dubbeltantalater, nemligen i partikel dub« 
behantalat af kalkjord och jemoxidul, famt 

3 p. dubbeltantalat af nianganoxidul och jern* 
.oxidul. De formler, fom uttrycka defa fam- 

maofättnuig , made fåledes blifvå: 

Caf a+3MnTa4-4FeTa eller 

(Caf a + Feta) +3 (Mnf a+f eXa). 
Om denna expofition af fosfilets fammanfätt* 

ning är riktig, iå bellår det egentligen tantal* 

hal tiga fosfilet af: 

Tantak)xid . • 815872. 
Jernoxidul • • • 9fi78« 
Mangaiioxidul .7,124» 
Kalkjord • . « I,8d6. 
Det a i denna tantalit fammangjutna fos* 

filet målle vara faoinianfatt af: . 

fTantaloxid . . 67,586! 

TantaUt J^I^"§'''"Oj'''''"l • 5,902 
i)'?rnoxidul • .. 7,560 

iialkjord • • 1^504^ 

Wolfram . . . . . . ' • . T 8,(^9 o« 

Tennaialm • 8975 S» 

/oo,ooo. 

De qv-?ntitetcr af jernoxidul, fom finnas 
få väl \ tantaliten , fom wolfr^eo och tenn* 
malrt-^"} fkuUe etter denna ^PP^^^Ilning bafva 
gifvit 10,77 p. c. jerncv^d, lamt mapganoxi* 
dulei 7,16 mansr^^öxid, hvilket nära inaäm- 
nif med ar*<ykxnas rclukat. 4:0 
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ai4 Underfåknlng ' 

4!0 Gadolmt^ till fina yttre caraäerer all* 

deUs lik den ifrån Finbo , men i långt florre 
fiycken, (i att de funnits anda till lå fioia 
loin valnötter. Inga tecken till kriftallifatiom 
Se vidare. Bilagan om GadoUniterna. 

5:0 Tttrocerit förekom här endaft till nå- 
gra få fpår, och deffe alla fittande louti luri* 
Aailer a( imaragden. 

6:a Gahnit ^ i iköoa^ grasgronay redigt an- 

Ikjatna oäaédrer, likväl mindre allmänt, fit« 
tände med granat och gadolinit i quarts» 

7:0 Graiiat, af lika art med den vid Pin» 
bo, men oftaft i flörre ftyckeoj fiundom ai 

flera fkäl punds vigt. 

8:0 En égen art Ttirotmttat. Fanns blott 

ett enda litet fiycke^ är få likt gadolinit, att 
Qäftan blott båndelfen föranledde upptäckten 
ai defs ikiljaktighet från gadoliniten. Utmär- 
ker fig genom fullkomlig ogenom&inlighet äf- 
ven i tunnade kanter, dä deremot gadoliniten 
. der ir genomfkinande grön, Ger alldeles fvart 
pulver > då gadoliniten ger grågrönt. Gelati- 
nerar ej Ined fyror. Fanns vid några deri an- 
fiällda preliiainärprot innehålla ta^taloxid , yt- 
terjord och jei^oxiduL En närmare Kännedom 
sf defs fammanRjttning hafva vi icke ^mmit 
erhålla, emedan vi vid de funna gadoliniteri 
nas noga gcapikning ej >»nde upptäcka mer 

Sk 
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af några FosJUkr. 315 
io den enda fmulan , fom händelfen fört i vi* 

ra händer, och fom redan var åtgången till 
våra preliminärfårfök 5 innan vi rikligt kände 
•defs märkvärdighet. 

9:0 En Igen art Birgbnk^^ i runda glo* 
imlofa korn. ' Fanna endaft till qvantitet af nå- 
gra få gran. Förbrände for blåsroret med lå- 
ga och en alldeles egen Inktj brändes till en 
ljusgrön aika 5 fom böU något kopparoxidfalt ^ 
och fom med flusfer gaf grönt glas, hvari 
tenn på vanligt fätt framtog kopparen. 

, 10:0 Gedigen Wismuth, fanns bland gru 
,Xet^ men blott ett enda fiycke af ungefar i§ 
lods vigt, fullkomligen compaä, och af ett 
bladigt mecallilk brott. 

11:0 Glimmer^ för det mefta filfverglän- 
fande, kriftalliferad i fiora klumpar af flera 
fkålpunds mafla, dels rätlkifvig, dels ikälig. 
Af den fvarta glimmerarten föreföll vid Brodd- 
bo intet , eller blott ett och annat fpän 
^ i^.o Albit-^ lika till textur och utfeende 
fom den vid Finbo, men fällan få fullt hvit. 
13:0 Fdltfpaty och 

14:0 Quarts^ alldeles lika dem vid Finbo. 

15:0 Ett eget hvitt^ i fmå korn kriöalli- 
feradt fosfil, fä Kkt toppfbcker, att vi fam 
talsvis brukade kalla det Sockerfien» Det är . 
hårdtj a att det eldar mot fiål^ olösligt i fy. 

ror. 



2i6 ^ Under/åkning af några FosfiHer. 

tOT^ fmalter trögt för bläsrör och ger med fiui- 
ferna ofirgade glas. Vi hafva ioou ej htinmt 

Bärmare uoderföka det. 

i6:o Fittfffpat^Mieaikhiltigf lik den från 
Finbo. 

Det är anmärkningsvärdt hvilken mängd 
tf farlkilta Hroppar pa denna lilla flack Uif- ' 
vit fammaniörda^ bland h vilka åtikilliga höra 
till de (ällfaminare. Således hafva vi här futi« 
nit bland metallerna: tenn, wismuth, jern^ 
mangian^ zink*), cerium, wolfram ^ tantalum ^ 
arfenik^ bland jordarterna: kifeljord, lerjord, 
ytter jord 9 bery Hjord , talk jord och kalkjord , 
famt defsutom flursfpatsfyran i flufsfpaten, 
yttroceriten och pyrophyfalithi^n, och kali i 
faltfpaten och glimmern. Härtill komma nu 
de f mulor af bergbeck, fom af ven iöreföUo* 
Det Sr befynnerligt nog, att då ofta genom 
fiora bergdräckor enahanda maila oförändrad 
fortfar^ fi frall man bar och der finna pS ett 
fiälle få många fallfamma och olikartade fub- 
ftancer fammanUandade* 

*} 1 Gahmtcn. 
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. III. 

Bilagor till upplysning af åtflcilliga i förc- 
gående Afbandling förefallande ämnen. 

j;a UnderfSknin^ af Gadolmttem fammath 

Jättning; af J. Berzelius. 

Så val vid Ytterby^ (om vid Finbo och Brodd- 

bo, förekomma gadoliniter, fom för blåsrör 
vifa fig vara af en någQt olika arU Alla aga 
likväl en geajeiifam egenlkap, fom jag ännu 
icke fett anförd i någon mineralogilk handbok^ 
och hvarpå D;r Woll aston i London aldra- 
förft gjort mig uppmarkfam. Om ett ftycke 
gadolinit upphettas långfamt i blåsrÖrsläganj 
till begynnande glödgning, fä att hela ftycket, 
fä mycket möjligt är, lika uppvärme» öfver 
allt 9 fa kommer det vid en vii^ temperatur 
halligtien ignition^ likafom toge masfan eld ^ 
och dennia ignition fprider fig ju hadigare ut 
öfver maffan, ju jemnare man upphettat gadö- 
liniten. Skönall blir det » då man upphettar 
ftörre gadolinitbitar i en öppen platinadegel 
emellan kol j eldfenomenet inftäller fig dä me- 
ra jemnt på en gäng öfver hela maflan och 
blir derigenom få mycket mera lylande. Se* 
dan detta Sr förbi, finner man^ efter affvali 
•ing 9 att fo&lilets Ivattafärgär förvandlad till 
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en grönaktigt ljusgrå , lik firgen af den obrän- 
' da fteoens pulver 5 och då det obrända fos&lét 
fore brilnningen upplofes af kungsvatten med 
värmeutveckling inom fi minuter^ få kan det 
numera c) upplofas utan genom det flammade 
pulvrets kokning med iyran^ fom i flera dagar 
måfte fortfittas och ger andi icke en fuUftSn- 
dig dccompofition. Jag tog grofva och någor- 
lunda lika fiora fmulor af famma gadolinit 
från Broddbo^ af h vilka den ena hälften for* 
glhnmades i en platinadegel 5 och fedan inla» 
des båda i kmigs vatten , taget ur famma kärl^ 
och ftälldes bredvid hvatandra pä kakelugnen. 
Den ej uppglödgade gadoliniten var inom 12 
timmar förvandlad till löfa^hvita geléklumpar 
ai kiCeljordj den förglimmade låg ännu efter 
3 månader qvar oförändrad. Syran befanns 
då likväl hafva derur utdragit litet jern och 

ytterjord/ Gadolinitens förglimmande ar ffi« 

ledes af alldeles lika natur med det eldfeno- 
men , fom mträifar med flera metallilka ftibi« 
ater^^O, hvilka efter förglimningen få en ble- 
kare färg eller blifva hvita och emotftå en- 
viit 3 för att icke fäga alldeles^ CQncentrerade 
fyrors deoompooerande åverkan* 

Eldfenomenet inträffar med gadoliniten från - 
Ytterby på två olika fatt 3^ antingen pöfcr fos- 

filet 

^> lemf. K, Vett Acad. Haodliogar tSia. 4H. £. sig. 
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* K 

fiiet ut 9 likt borax eller ättik(yrad kalk ^ och 

\ förglimmandet är f vagare och går endaft tätt 

. framom det af blåsrörsligan meft upphettade 
ftället; eller ockfå behäller ftenen fin form 
och eidfenomenet löper häftigt öfver hela defa 
;aiaifa, fom deraf fvaller litet och far här och 

*' ,^ct en Ipiicka. Man kan redan på utfeeodet 
förut beftämma^ hvilketdera Tom ikall hända. 
Den gadoiinit, fom förglimmar ftarkaft och 
icke förlorar fin form, har ett ikähgt, glas- 
likt, gläufande brott och liknar obfidianj den 
ater, fom pöfer och förglimmar fvagare, har 
ett fmåiplittrigt, mindre glasiikt brott^ och 
fer, jemförelfevis med den föregående, min- 
dre homogen ut 3 men vifar- oftare tecken till 
krifialUorm. Denna olikhet i yttre förhållan- 
den tillkännager naturligtvis en olikhet i fam- 
manfättningenl af della tvenne gadolinitllag. 
Jai> har icke haft tillfälle att deröfver anÖälia 
några töriök^ men jag har^ iedan längre tid 
tillbaka , funnit , att ett ftycke gadolinit af dem 

. fom förlt lunnos^ b vilket jag erhållit af detla 
fosfils uppfinnare. Herr Öfverfte-Lieutenanten 
och Riddaren Arrheniusj och h vilket ar ' 
fullkomligt obfidianlikt, förglimmande utan 
formförändring, icke innehåller något märkbart 
fpår af berylljord; h vilken, (om bekant Sr, 
EKEBE&Gfann vara en befiåndadel af Yt ter by 
gadolinit. ^ ^ Lik^ 
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Lika il^iUaad i förgiimniogs-feooni^net f&> 
refaliér med gadoliniterna från Broddbo och 
Fiobo» Somliga förgiimtna lifligt och utaa 
formförändring, andra åter pofa ut i alla di* . 
i^äioner och iörglimma fvagare^ och. lå Ivagt^ 
att det lätt undgår uppmärkfamheten. Pä de« 
ras. yttre kan likväl icke (å noga fötutfes hvil- 
ketdera fom fkall intrafia. 

Vid underlökningen aC gadoliniterna från 

fiRnämnda flällen fann fag i dem en ny be* 
fiåndsdel, iom man förut icke angifvit fåfom 
tillhörig gadoHniten, nemligen fyrfatt cerium. 
Att de, iom före mig analyferat gadolinitef, 
ej funnit den, är fä mycket mindre att undra 
på, fom ceroxidulen liknar ytterjorden få nära 
1 alla fina kemilka förhållanden , att man fvår- 
ligen kan finna någon anledning att förmoda 
defs närvaro. Jag föranleddes att (oka •den 
deiaf, att ytterjorden, hvilken i täppt kärl 
envifi qvarhåller de fifta portionerna af kolfy* 
raj före vägningen vid analy fen hårdt brändes 
i en half-öppeo degel, hvaraf den antog roll« 
färg. Då jag förd trodde, att detta kunde 
härröra af någon förfeelfe vid användandet af 
den bernftensfyrade ammoniaken till jernoxi- 
dens. affkiljiande, iipplöfte jag den glödgade 
Jorden i concentrerad falpeterfyra, fom der* 
med en djupt pomeranacöd vätlka, hvars 

färg 
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{arg genom utfpädning förf vann ^ och fom ä& 

ven i fitt neutralafle tillftånd ej fälldes af bern- ' 
fiensfyrad amoioniak. Jag inkaäade dä ett 
flycke Ivalvelfyradt kali i lösningen, och lem- 
nade den i 12 , timmar ^ då jag fann den hafva 
affalt ett gan(ka ymnigt ljusgult pulver, fom 
jag igenkände för att vara ett dubbel falt af 
fvafvelfyrad ceroxid och fvafveKyradt kali, 
och hvarur ceroxiden med cauQikt kaii afikill* 
des. Då detta dubbelfalt ej är olösligt i väl- 
ten, och fåledes ej fyntes mig användbart för ^ 
analyfen, fl fSrfökte jag andra utvägar attåt* 
ikilja jorden från ceroxiden. Vi hafva förut 
fett, att k-olfyrad ammoniak äfven upplSfer 
ccroxiderna^ jag trodde, att andra koUyrade 
al kalier kunde upptaga ceroxiden med lemning 
af ytterjorden ; men båda upptogos deraf , 
och få väl här fom med ammoniaken hände, 
att det uppIöHa höll mindre och det olöQa 
mer ceroxid j. men till analytiika behof blef 
denna raethod oanvändbar. Jag förfökte fedan 
att. finna ett neutralialt, fom fällde endera af 
dem och q var höll den andra ^ men de gå (a 
lika, att de öfverensftämma äfven i particula* 
liteter,, till ex. deri , att bådas förening med 
vinfyran upplöfes i alkali. Blodlut, med kali 
till baiis, fäller väl i förlla ögonblicket blott 
cerlum , men fedan äiven ytterjord^ tills båda 

aro 
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äro utfällda. Öxalfyrad ytterjord är lösHgare 
i fyror Sn öxalfyrad ceroxidul^ men i det o* 
löfta fladnar mycket ytterjord. 

Efiter ganfta länge fruktloft anftällda for* 
lök^ blef ändtligen dtta tillflygten att befiätn- 
ma det sfaldiga faltets (af fvafveKyra, ceroxi- 
dul elier oxid famt kali) löslighet i vatten, 
famt att derigenom beräkna en i lösningen qvar» 
varande binteihalt af ceroxid. Deivid fann 
jag, att det trefaldiga ceroxtdul eller ceroxid* 
fältet väl är lösligt i rent vatten 3 men att det 
ur denna lösning åter fälles 9 om fvafvetfyradt 
kali tillfättes, få att då liquidum är mättadt 
med det fednare, fi håller det få litet cerium 
qvar upplöft, att det knappt grumlas af alkali. 
Jag fann vidare, att det dubbla fal tet af fvaf* . 
vellyra, ytterjord och kali, väl blir tröglöftare 
igenom tillfättandet af f vafveKyradt kali , men ^ 
att ändå en äor del deraf qvarliälles, och att 
man kan få det att hållas upplöft, om lös- 
ningen tillräckligt utfpädcs innan fvafvelfyradt 
kali tilUattes. Äf venfå fann jag , att om man 
till én neutral upplösning af ytterjord blandad 
med någondera af ceroxiderna fåtter fvafvel- 
fyradt kali (i fiörre kriiialler, tör att efteråt 
kunna uttaga det öf verfiödiga) och lemnar bland- 
ningen i köld, få affätter fig blott det dubbla 

fidtet af cerium I men anvinder man värme ^ 

* 'få 

• * 

* 
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få falles med cer fältet en pprlion ytter jord». 
filt, och under affvalning anlkjuter en ganfka 
fior del deraf j Cl att det fer näftan ut 5 fom 

bildades ej det dubbla ytterjordsfaltet förr än 
vid en högre temperatur. • 

Det bäfta fatt jag funnit att upptäcka ce« 
rium i ytter jord , ^är att löfa den i öppna kärl 
hårdt glödgade jorden i (lark falpeterfyra 3 ger 
den då en röd eller gulröd folution 9 fä håller 
den ceriumoxidj hvars närvaro ännu fäkrare 
finnes, då man utfpäder vätfkan med dubbelt 
lä mycket vatten och inlägger en liten bit fvaf- 
velfyradt kali j om någon ftund finner man di 
^tt praecipitat af en hvit eller ljusgul färgj 
(om år det dubbla oxiduU eller oxidfaltet. 

Det fätt, hvarmed j^g kommit närmad i 
att åtikilja cetium från ytterjord, fä att jag vid 
analyfen kunnat fä ätminftone ett approxima- 
tionB-refultat, har varit att upplöfa den glöd* 
. gade blandade ytterjoirden , hvars vigt bör i ' 
detta tillftånd vara noga befiämd, i falpeter* 
fyra, afdunda upplösningen till neutralitet j 
upplöfa d^n i 100 till 150 gånger ytterjordens 
vigt vatten, och inlägga i lösningen kriftaller 
af fvafvelfyradt kali. Deile^ applöfas förfl u- 
' tan tecken till fällning, men fedan begynner 
folutionen att grumlas j efter 12 timmar afbål- 
les det klara, fom i ett färikildt kärl lemnas 

med 

y 
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med eo ny portion fvatvelfyradt kali ännu i 
12 timmar^ ifall deo ej (kulle bafva varit fullt 
utfälld. Vätfkan affkiljes nu från det (ällda 
genom fiitrering^ och fällningen tvättas pä 
filtrum med en ringa qvantitet af en mättad, 
upplösning af fyafvelfyradt kali. Det genom- 
gångna innehåller nu ytterjorden, och på fil- 
trum har ceriufu med kali och fvafvelfyra ftad« 
nat* Filtrum, ofvergjutes med kokande vatten , 
fom upplöfer cerfaltetj bvars lösning fälles 
med cauftik ammoniak. Fällningen tages pä 
filtrum^ tvättas väl, glödgas och väges. Den 
Sr ej ren ceroxid, utan innehåller annu fvaf- 
velfyra ^ hvars mängd måile befiämmas och 
afdragas. Detta fker baft^ om den glödgade 
oxiden upplöfes i kokande faUlyra och lösnia- 
gen fedan fällesmed faltfyrad baryt , hvaraf 
man då uträknar halten af fvafvelfyra. Att 
innan glödgningen lofa i faltfyra och filla^ ger 
ett felaktigt refultat^ derigenom att med cer-. 
oxiden fedan fälles en liten portion öfverflö- 
digt tillfatt barytjord. Jag har äfven förfökt 
att 9 till undvikande af dei^na omväg, fälla upp- 
lösningen af dubbelfaJtet med oxalfyrad am- 
moniakj men då Sr fällningen ett dubbelfalt 
af oxalfyraj kali och ceroxid eller oxidul, ochi 
reagerar fiarkt för fritt alkali efter oxalfyrans 
tjortbrSnning. 

Ytterjordens 
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Vlterjordeos uppldstiing , fom gätt igenom 
filtram, fälles med cauAik ammoniak^ jorden 
tvättas väl, torkas och glödgas härdt i öppeti 
eld och vägeSk Den blir dervid antkigen gul» 
ttktig, af eéfoxid, fom föregäeode method ej 
förmått affkiljdj. och fom det är högfl; (värt 
att genom andra inetboder fullt borttag;a , el- 
ler^ då fosfilet är manganhaltiii;t, ivartbruii. 
Genom lösning i ftark falpeterfyra blir deo 
filtnätunde olöA, och qvarhåller då vanligen 
ifven naed fig hmlerfaalten af ceroxid. Den 
erhållna lösningen pröfvas på f val vel fyra med 
' falt^rad batyt^ emedan den näfian aUtid häU 
ler en portion deraf, fom varit fälld med yt- 
lerjorden i form af ett bafi(kt falt, lom man 
€j alltid kan vara (äker att genom glödgnin- 
gens häftighet och långvarighet hafva fullt 
. Hflkiljt, och hvflken gör, att en ytterjord, 
$091 ^ara ikulle gulna s bränning, behälier 
£g fnöhvk. 

Efter delfa förerinringar kommer jag till 
Malyfen af de . vid Finbo och Broddbo funna 
gadoliniterna.' 

i:o Gadolimt Jrån Finho. Ett af de flörre 
åycken, (oin der blifvit funna, användes till . 
analyfen^ det var dock ej i en fä tjock och 
jemn mafla^ att ej möjligtvis något litet igir 
^rangd kifd kan^ oaktadt allt bemödande att 
IVM» f bort* 
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bortfkaffa den, hafva vidhäftat Alla till ana* 
lylep använda bitar hade likväl i flenen utgjort 
ett continuum. Den förlorade i glödgning pre* 
cift 0^6 procent af fin vigt. 

a) 39333 grammer pul vertierad , icke g!öd« 
gad gadolinit upplöftes i kungsvatten. Lös- 
ningen filades genom ett vSgdt filtrum och lem* 
nade kifeljord olöft^ fom efter glödgning var 
Inöhvit och vägde, 0^833. ' 

b) Lösningen neutraliferades 'med caufiik 
ammoniak och fälldes med bernftensfyrad am* 
moniak j fällningen , tvättad och förbränd i öp* 
pen eld till röd jernoxid, vägde 0,38373 upp* 
löft i faltfyra lemnades kifeljord ^ fom glödgad 
vägde 0^027, få att halten af jernoxid egent* 
ligen icke är mer an 0^3815 eller 11^43 proe* 
Kifeljorden deremot 0^833 + 0^027 = 0,86 
gör 25,8 procent, 

e) Den äterftiende lösningen, fälld med 
caufiik ammoniak 5 gaf en hvit fällning, fom^ 
iMränd i öppen eld^ blef fvagt tegelröd och 
vägde 2,07 gr. Den återfiaende lösningen^ 
blandad med oxalfyrad ammoniak, gaf ännu 
én fällning^ fom, efter bränning, förhöll fig 
ftfom fiarkt ceriumhaltig ytterjord3 den väg- 
de 0,03 gr.^ fä att hela haltea af (erium* 
Ut ig ytter jord utger a,i gr. 

d) På fgrx omnämnda fatt j efter afdragett 

^va^ 
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fvafvelfyra . ur ^Ilningarna , gaf den 0,5973 
gr. ceroxid, famt 1,5 gr. ytterjord, fä att 
Fiobo gadolinit faledes hade giivit: 

Kifeljord 25,80. Eller Kifeljord . . 55,80. 
Ytterjord 45>oo. / Ytterjord . . 45,00. 
Cöroxid I7,93. Cerxoidul^ . 16,69. 

Jernoxid 1 1,43* Jernoxidur . 10,26. 

loOji5% Glödgningsförluft 0,60. 

98,35* 

Här hade fäledes, oaktadt en vid analy- 
fcr oundvikUg förluft, erhiiHts 0,15 procents 
tillökning i vigt, hvillien, fammanlagd|iied den 
iförluft ^ tom i glödgning åftadkommes, gör 
0,75 procent^ denna tillökning i vigt måfte 
härröra dcräf , att metaUoxidema , hvilka vid 
änalyfen vägas i deras högfta fyrfättningsgrad,^ 
finnas i foaftlet endaft i form af oxiduler. 
17,92 d. ceroxid innehålla 3,7 d. fyre, hvar» 
*f i = t, 3 å måfte hafva tillkommit genom 
oxidation under analy fen och 11^43 d. jern- 
öxid innehålla 3,5 d. fyre/hvåraf 1,17 ml* 
fte vara tillkommit genom analyfen, ifall jer- 
.net i gadoliniteit endaft varit oxideradt till 
öxidum ferröfum. Detta är likväl icke hän- 
delfen j ty då man öfvergjuter pulvi?r af gado* 
linit med faltfyra, får man ej en fvagt gyön- 
ÄkUg, naftan färglöa lipplöiiiing, lå (öm man 

^ ^ får 
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fir då jera med utveckling af vätgas löfes s^f 
faltfyraii utan en mörkgul , fädan en fur upp- 
lösning af jera i faltfyra blir, fedan den nå- 
gon tid vaiit utfått for luftens ätkomft ^ fåle- 
desj oaktadt alla omftäiidighctcr iitviia^ att 
jemet i gädoliniten till ftorfia delen är oxidum 
ferrofuoi) f^har likväl någon del af denna 
fednare vid fienens. förQa bildning fått tillfälle 
att oxideras till oxidum ferrolo-ferricum, hvari* 
genom det tillikott i vigt, fom genom jern- 
oxidulens ytterligare iyrfättning bor uppkom* 
na, ej kan predft determineras j i alla fall 
fynes förluden i förföket hafva uppgått till 
i | procent. 

s:o Gaäolmt från Broddio. Analyferades 

pä lika vis med den föregående. Förlorade i 
glödgning 0,6 i vigt. Upplöft i kungsvatten 
gaf i ett föriok 25,35, i ett fcrlök 22,81 och 
1 ett annat 24,16 kifeijord^ i delfa föriok er- 
hölls i iamma ordning 11,85 ^5j96 och, 12,63 
p.c. röd jernoxid, famt 62, 61 och 64,13 P«^* 
. blandad ytterjord och ceroxid. Af defla hade 
de två förfta fåledes gifvit 0,85 och 0,23 proc 
förluft deremot den fifta fom anftäll« 

des, • 

^3 ^or del a£ denna förlufl härrörer ofiridigt der« . 
af, alt fälloiögea af ytter jocd och ceroxid ioneliöil 
den till jeroets utfSUning i öfverikott tlllfatte bern# 
^ fteasfyran,' bfäadcs i täckt degel och gifvo eahvit 
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des 9 (edan genom de föregående alla omftSm 
digheter lova fordrades till en någorlunda nä- 
ra kommande approximation blifvit upplyfte, 
och fom fäledes ikedde med ftörlla noggrann* 
I^tj gifvit 0,92 procents tillökning i vigt. 

Den relativa qvantiteten af ytterjord och 
ceroxid i de två förfta analyferna blef icke 
beftämd, emedan deras contenta förfpilldes 
genom fruktlöra forfök till de båda ämnenas 
åtlkiljandej i det fifta förföket erhölls ig,a 
procent ceroxid , fami 45,93 P'OC. ytterjord, 
få att Finbo- och Broddbo-gadolioiternas fam* 
inanfattning kommer hvarandra ganfka nara. 
100 d. Broddbo-gadolinit. hafva eiter fifia för^ 
(oket gifvit: 

Kifeljord 24916. Eller lUfeljord . . '24,i& 
Ytterjord 45593- Ytterjord . . 45,93,. 

(^eroxid iSfSo. Ceroxidul ^ 16590. 
Jernoxid iSjös. Jernoxidul • 11,34. 
100,92. Glödgningsförluft 0560. 

983931 

Och Ikillnaden fynes endaft ligga i en ringa 
mekaniik inblandning af quarts i det fpecimea 
af Finbo gadolinit, (om till analy fen användes, 
och favaraf jag icke ägde någon få ren bit mer, 
fi att det kunde genom en repeterad analya 

fattas 

jordnai&y hvari jig Sann e} anade cerium,ocbf(»i 
innchdll dea bdoaro endaft Ofom osidiiL / 
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fattas utom allt tviivelsitiäl. Jag bör äfven 
anmärka, att jag funnit fpårr af manganoxi^ 
i defla gadoliniter* 

Rörande den kemiika conftitution af g»i 
doliniten^ (å är den ej få lätt att med faker- 
bet afgora. Jcmföra vi de funna beftfindsde- 
lames halt af fyre, (å är cero^idens, efter 
20,7 proc. fyrhalt, pä 18,2 d. 3,7675 Ml-- 
ket fvarar emot 2 ,5 1 d. fyre i oxidulen. Jern- 
Qxidens fyre är 3,877, och ut vi far en halt af 
2,585 d« fyre i den tleremot f varande jernoxi* 
dulen. Alltrå bida h varannan lä närajika^ 
fom möjligt. 

Ytterjordens fyre är deremot, fafom v v 
längre ned ikoia fe, 20 procent. 45^93. d*. 
ytterjord hålla laledes 9,186 d. fyre; hvilket 
åter är omkring 4 gånger den qvantitet fom^ 
finnes i ceroxidulen , emedan 2,51 x 4 = 10,04, 
24,16 d. kifeijord inoebålla deremot precili 12 
d. fyre; hvilket med föga afvikelfe ar lika med 
de qvantiteter fyre, fora finnas i ytterjorden 
iammanlagd med en af oxidulerna. Om få- 
ledes, vid kommande analyfer ai gadoliniter, 
deflas relativa qvantiteter finnas vara oföiän^. 
drade, få äralltikäl att tro dem tillhöra ga* 
doliniten kemiikt, och ej tillfälligt, och da 
deras affiniteter äro fvagare än ytterjordens^ 
få mäfte de vara förenade med en portion 

kifel. 
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kifeljor^j fom ianehåller hälften fä mycket 
fyre, fom metalloxi dulen , under det ytter- 
jorden är förenad med kifeJjorden i ett fädant 
förhållande^ att båda hälla lika qvaodtet fyre. 

Qm detta förutfättande ar riktigt^ (å be- 

ftä de här underfökta gadoliniterne af . en par- 
tikel fubfilicias ferrofuS) en partikel fubfilidat 

cerofus, famt 8 P- filicias yttricus, och deras 

{ammanlättnin^ kan uttryQkaa oied följande 

formel; 

Jemförer man refultaten af defTa analyfefn 
med dem få väl Ekeberg^ fom Klaproth 
och Vau^uelin erhållit af gadoliniten från 
Ytterby, famt Klaproth af gadoliniten fråo 
Bornholm, fa finner man tydligt, att deflk 
alla ära enahanda, kemifka fublians. Hvad ce« 
rium i Ytterby^gadoliniten beträffar, fä har jag 
derur framtagit deu på famma fätt fom ur 
de foregående , ochr jag bar afven utdragit den 
ur dea ytterjord^ fom fanns bland EKEBERQSi 
efterlämnade pr^parater, med påikrift att va- 
ja ren. — Den ytterjord^ hvilken jag nyttjat 
till förföken att beflämma ytter jordens fyrhalt^ 
anförde i min Äfhapdling oni orfaken till de 
kemifka proportionerna, befanna, vid de för- 
lök jag nu dermed anflällde, ganfka rik pä 

imium, oaktadt jag vid mina £orra förfök icka 

. \ . ipärkte 
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niarkte nfigon omftandighei, fom då KunAi 
föranleda mig att deri .(öka cexiunu 

Då det ämne, man hittills kallat ytte^ 
jord) ej varit kändt utom (in förening me4 
ceriumoxidul, få (kulle man kunna vänta fig, 
att den delen af den bittills iör ytterjord halt 
namaflan, fom ej varit ceroxidul, Ikulle hafr 
va alldeles egqa och från den blandade ma»> 
fans afvikande caraCt^^rer. Men fådant är lik» 
väl icke iörhällandet. Ceroxidulen ar^ fafom 
jag nämnt ^ till (ina kemifka egenfkaper (a lik 
den rena ytterjoi^den^ att den, utom fin för« 
snaga att högre oxideras , kanfke aldrig' (kulle 
halva kunnat diftinkt (kiljas från ytterjorden, , 
Derigenom inträffar, ätt de befkrifningar, vi 
förut fått om ytterjorden, äro riktiga, med 
undantag af några få om(landighet«n Ekebero 
fann, att ytterjorden aldrig kunde fås lå rea, 
att den ej mörknade något i brånntng; och 
faan anmärkte, att den, öfvergjutea med fal^ 
fyra och lemnad i en tappt fiaflca , gaf en gol» 
aktig upplösning och lukt af (yrfatt falcfyre- 
gasj han tilUkref detta närvaro af manganoxid, 
lom ockfä finnes i ytterby gadolinit. Klap* 
BOTH och VAUgUELiN beftrifva ytterjorden 
fäfom hvit. Det år fvårt att förklara detta 
på atinat fatt , an att de aldrig bfint Jen i 
ö^pua kåil^ ty iå långt 911^ erfarenhet gåp^i 
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Sr det en bogft fvår omftandi^het att, äfven 
ledan man vei af ceroxidulens närvaro « få 
den tt ren, att den ej gulnar viH bränning i 
öppen eld. .Der ar ännu en annan omftändighet 
. , 'inöjlig, attnenilig-n den ytterjord, fom Rlap- 
KOTH och Vau^uelin anlett föi ren, varit 
fälld med ammoniak ur (in upplösning i fvaf- 
vclfyra, dä man alltid får ett bafitkt fvatvtl* 
fyradt falt, lom äfven med ytter jordens bela * ... 
halt af ceroxidul håller fig lärglolt i lii^drig 
bränning. — Oaktade all den tid jäg förllörat ' 
genom envila förfök, att finna ut t n metbod 
att få ytterjorden abfolut fri från ccrium, kan 
jag dock ännu icke uppge någon rätt fäker me- 
tbod dertilL Dq, fom kommit, narmaft, haf- 
va varit följande; 

Sedan lösningen äf ytterjord och ceroxidul 
I köld blifvit utfälld med fvafvelfyradt kali, 
fälles den nicd cauftik ammoniak, och fäilnin. 
gen tvättas, b varefter den åter upplöfea i 
faltfyra eller falpeterfyra. Lösningen fälles 
med kolfyrad ammoniak, fom tilUättes i få 
flor myckenhet, att en god del af fällningen 
åter upplöfes. Dertili åtgå ganlka flora q van* 
' titeter af kolfyrad ammoniak. Lösningen Q- 
Jas ocb al kalit afdifiilleras i retorté Det olö^ 
ila ar märkligt cerhaltigt, det lofia deremot, 
(pm ^enom alkalits bortkoknin|; fällt fig , blir 
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vtnligea • i brinning etidaft högft obetydligt 
dragande ät gult^ det upplöfes åter i fyia, 
iälles och förfättes med kolf. ammoniik, tt 
att det mefta upplöfes j hvarefter alkalit af- 
diAilleras frän den filade folutioneo. Den im 
erhållna jorden plägar vara ganlka hvit^ jag 
liar lilLväl iätt den blott en enda gii^ iullt 
fnShvitj h varvid jag öfvertygade mig att deo 
ej höll fvafv^lfynis genom upplösning i (alt* 
fyra och tillfats af barytfalt. Ett annat min- 
dre koftfamt fatt 9 men på h vilket man M 
kan bedraga fig., är följande: Man upplöfer 
den genom fi^f veUyradt kali renade jorden t 
utfpädd fvafveliyra, och fäller ut f eller f af 
det upplöfia med kolfyrad ammoniak^ hva^ 
efter blandningen hålles i 15 till 24 timmars 
kokhet digeftiom Kolfyra bortgår och ba&lk 
fvafvelfyrad ytterjord bildas, under det att 
cero;(idulen med en annan portion ytterjord 
Hadnar i folution och formerar ett neutralt 
dubbelfalt. I}et baAika olösliga . fältet^ taget 
pa filtrum, ar hälft gcnomlkinligt, och Uir 
efter bj^änning hvitt« LJtfättea det i en blott 
till I betackt degel for en ganika häftig och | 
länge fortfarande hetta ^ få kan man bortbiäa* 
na det mefti af (vafvelfyran; men denleamt' 
de jorden blir då ej mera fullt (å hvit^ till 
tacken att innu litet cerium måtte följa med* ! 

I dett% 
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I detfa tillfiånd löfer hoo fig i lalpeterfym 

^Un färg. 

AoDU ett annat fitt Sr att behandla 6q 

fällning, gjord niec} furt oxalfyradt kali. i ea 
y tterjordsupplöming , med utfpSdci falpeterfy* 
ra, hvar^t cndall oj^alfyrad ytterjord upplöfes^ 
famt att fedan derur falla ytterjjorden oied cat|» 

^ik ammoniak^ 

I detta tillfiånd ar jorden hvit, och ISr 

ingen färg gerjom fortfatt bränning i öppen 
luft. Blir den gulaktig , fä ir det ett tecken 
att den ännu bäikr cerium , ehuru jag bar 
Ikäl att tro, att en bogft obetydlig qvantitet 
^eroxid ger ytteijoiden en ganlka betydlig 
. dragning åt gult 5 då blandningen för öfrigt är 
fri från andra frä^imande ämnen. 

Den y tterjord , fom Sr få fri f rin eerium , « 
^tt den ej märkbart gulnar i bränning, ger 
^led fvafvelfyra ett, åtminftone i de qvanti«> 
^eter jag batt det, färglöfi falt, b vars form 
jag annara funnit öfyerensfianinia med Eke» 
^£KGs uppgift. Dcremot, ju mera jordei^ 
gulnar i bränning, ju mera (ärgadt blir (altet, 
bvaraf jag ilutar, att den ametbydröda färg, 
(bm man funnit hoa fvafvelfyrad ytter jord, 
^fvenfom bos fvafvelfyrad peroxidul, bärrörec 
|f en ringa portion oxidum cerofo-cericuni, 
fom förenad med fvatvellyran innehållen i Cal^ 

tet; 
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tet; likafom den (vaifvelfyrade manganoxidu* 
lens ametbyfifärg^ b vars fiyrka ofta varieiarj 
ej tillhörer oxidulfaltet^ utan en portion ful- 
phas manganofo^oiaoganicus^ fom deri inneflu- 
tes j kryftaller, fom anikjuta ur en ISsning im- 
pregnerad med (vaivelbunden vätgas^ äro o- 
f&rgade. 

For att närmare befiämma ytterjordens 
halt af fyre , underfokte jag fammanfättningen 
af fvafvelfyrad ytterjord, 

loo d* till lindrig glodgning upphettad 
fvafvelfyrad ytterjord gåfvo i tvenne iärlkilta 
forf5k 145^4 f^nat 148)66 d. fvafvelfyrad ba- 
ryt^ fvarande emot 49,87 till 50 d. fvafvel- 
fyra, få att loo d. fvafvelfyra mattas af 100 
å 100,5 d, ytterjoxd} deraf följer fäledes^ att 
ytterjordcn håller 19,88 å 19396 p. c fyrej* 
bvilket jag i beräkdingarna tagit till precift ao^ 



ZUi Dnder/okning nf tuttith kända Flnofilicattr^ 
eller 4e till Topaz-JUgtet räknade fojfi* 
iiema; af J. Berzblius. 

Man känner de olika refultat Kemifteme 
fått af Topazemes analyfer. Orfaken dertill 
fynes ligga deri , att man på olika ^gar olika 
fullkomligt afikildt fieneos halt af fiufsfpati* 

fyra. 
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{yra , och genom defs bortgåog med ktfeljord 
fatt den fednares halt förminlkad och den för- 
te» okad.. Stundom fynés cickiå bafva handt^ 
att en portion flufsfpatsfyrad lerjord under ana- 
lyfen fällt fig med kifeljorden^ hvarigenom 
halten af den fiftnämnde pä de förres bekoft- 
pad utfallit för fion 

Man fyoes hafva fonnodadt, att de midet^ 

fökta topaz^arteVna, efter analyfens olika re- 
ftdtat^ haft en olika Cammanfättning» oaktadfe 
Hauy^s förträffliga förfök öfver identiteten af 
deras kriQallform tiUkannagifva att de torde 
böra betraktas (åfoiyi famma kemifka fubftans. 
Sedan man riktigt utrönt, att topazerne ut- 
gjordes at föreningar, innehållande flufsfpata* 
fyra, kifeljörd öcb lerjord, lå begynte man 
att vilja till topazen rakna alla de foslilier, 
hvari defle funnoa, utan affeende på de reia* 
tiva qvantiteteriia; få, till exempel, upplSckte 
BucuOLz, att den af W£RN£r för en b^ryll- 
art anfedda IkSrl-artiga beryllen, hvilken fe- 
dan fick namn af fiangenliein, beQår af flufs- 
fpatsfyra , kifeljörd och lerjord , i kraft hvar^ 
af den genaft fördes till topazen, oaktadt den 
med denna for öfrigt hat hvarken hårdhet el« 
ler geometrilka caraderer gemenfamma^ hvar- 
af (åledea borde följa, att den ej eller kan 
hålla befiåndsdelarna a famma inbördes förhål- 
län* 
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» 

landeo fom topazen, och följaktligen ej elleif 

kan vaia famnia kemilka lubRans. 

Émedlertid voro flere af de på få väl to 
Jmzen fom .langénfiein gjorda analyferna (i 
ailägsna frän det riktiga iörhåilandet^ att de 
fiundom bättre öf verebsilämde emellan topazeii 
och {laDgenfiein, äo två anaiyfer fom blifvit 
anfiällda pä famma topaz. E)tempel af det 
förra gitva £uCHOLz's analys af fiangenllein 
och Vauquelins af Siberiik töpaz, faoit ål 
* det fediiare Klaproths och yAUgUELlNS 
analyfer af Saxilk topaz. 

For att (atta Läfaren i tillfälle att méd 

en blick öfverfe defla ikiljaktiga analytiika id* 
fultat^ ikall jag här anföra dem. 

jinainfir af Saxijk Topaz* 

KjLAPROTH. VAUgUELXl^é 

Lerjord • 59* ' 49* 

Kifeljord * • 35. 29. 

Flufsfpatsfyra $. :;o% 

Analyfer af Brajilianjk Topaz» 

Klapiu VAtJQXiEu VAuquel. 

Lerjord « 47,5% 47. 50. 

Kifeljord • 4495. åS. å^é 

Flufsfjpatsfyra 7. 1^4 194 
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Analyfer af Pijrophyfalith och Siitrijk Topaz^ 

HiSlNGER och fi£RZ£UU& VAUgUELé . 

Lerjord 53525* 48* 

Kifeljord 32>88. 3P. 
Flubfpatsfyra 

och föxiuft J3j87* is* 

Analtjfer af Stangenjlein. ^ 

BucHOLz. Vausitel. Klaj^roth. 

Lerjord 43. 52,0. 49,5. . 

Kifeljord 34^ 36,8« ♦SsO- ' 

Phifsfpatsfyra 17, 558. 43O. 

För att kömmft till vifshet om ratta (am* 

nianfättningen af defla fosfilier^ fordrades att 
titfiDna en tnethod att fullkomligt afikilja flub- 
l]patsfyran från lerjorden och kifeljorden. Jag 
bar dertill förlökt flera utvägar ^ och^ fäfom 
vanligen plägar hända ^ forft, täl flutet fallit 
på den enklafle och lättalle. 

Jag förfökte fSrft att fttilta flnflammadt 
topazpulver med boraxfyra^ i hopp att borax* - 
fyran tt^ulle utjaga flufsfpatsfyran och bortgå 
dermed fåfom acidum iluo-boracicum ^ men pi 
detta fitt blef fienpulvret endaft till en ganika 
ringa del decomponeradt ^ och det decompO* 
tierade var ganfta fvärt att upplöCa» 

Sedan fammanfmälte jag en gifven vigt 
topazpulver med polveriferadt glaa af finr foa^ 
Ibrfyrad kalk j i hopp att flufsfpatsfyran ikuU 

k 
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le hortgå i form af aciduim filicio*fluOricutn ^ 

m^n äfvcn då blef iien*puivret till liörAa de* 
len odc^coinponeradt. 

Det fom fedan efter flere förnyade för* 
fök fanns Uft uppfylla ändamålet , var fötjan« 
de: Slammadt topazpulver, rifvet i fliiUmorteij 
brändes i platinadegel med 4 gånger (in vigt 
fatefceradt bafifkt kolfyradt natron, en timme 
med fali rödglödgning. Maffanimäkeejymen' 
drog (ig (larkt tillfamman. Den uttogs och 
Utlakades väl med vatten 5 till detta icke met 
var det minfta alkali(kt9 hvaivid den fonder* 
derföU tiU eU löft bvitt pulver. Den afhäilda 
klara vltflkan, fom nu innehöll flufsrpatsryradt 
liatron^ blandadt med litet kiieljord och litet 

• lerjord^ upplöfte i en portion genom brännin« 
gen cauiticeradt nation ^ blandades med en upp 
lösni ig af kolfyrad ammoniak få länge någoo 
fällning uppkom 5 h varefter lösningen filades 
och ötverlkottet af ammoniak fick på ett ljumt 
fiäile långfamt afduuila^ h varvid ilundom litet 

' mer jord ailattes* 

Det i vatten olöda^ äfveniom det af am- 
moniaken falida, togos på famma filtrum och 

tvättades ganlka val, h varefter de upplöiles i 
'ut(i»dd faltfyra, fom efter någon flund upp- 
tog dem utan minfla l^emning af något olöfl 

och utan att deraf fargaa» Vätlkan afdunfiadea 
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till gelatinering, och gelatinan intorkades 
vid lindsig värme tilis all öfverilödig fyra, 
och vattnet blifvit utjagadt. Torra maflan 
fuktades med faltlyra och lemoades iå ea 
lialf tffmne^ hvarefter den öfvergots med 
vatten och lemnades i 24 timmar, då den 
olöfia kifeljorden logs på fiUrum. Den ur 
faltfyran med ammoniak fällda lerjorden tor- 
kades 9 glödgades och vägdes^ vid återupp- 
lösning i faltfyra lemnade den ingen kiiel- 
jor^9 £åfom det aaoars alltid händer 9 då ej 
den gelatinerade maffan blifvit fullt intorkad. 

Den flufsfpatsryrehaltiga våtlkan afrok* 
tes i filfverkärl, tills den erhållit en för un- 
' derfökhingens fortfattning afpaffad ringare 
Tolume, hvarefter den mättades med falt- 
fyra 9 och lennades derefter Idft betickt pi 
cn 4- 30^ varm kakelugn i 24 timmar till 
kolfyregafens afdunftaade. Vätikan uppkok- 
4es då häftigt och neutraliferades derefttfr med 
caufiifc ammoniak, tiUfatt i litet öfvérikott, 
ingöts i en flafiia^ der den blandades med 
€0 lösning af faltfyrad kalks hvarefter den 
genaft' korkades och lemaades att klarna. 
Det klara afhälldes och nytt kokadt vatteQ 
påfldgs, och maffan lemtmdes att åter klarna 9 
hvarefter den fällda äulisfpatsf yrade kaiKen 
togs på filtrum 9 tvättades 9 torkades 9 glöd* 
IV Del, Q • gades ' 
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gades och vägdes. Glödgade maffan begots 
efteråt med litet utfpädd faltCyra^ för att e£- - 
terfe om någon tillfälligt inblandad kolfy- 
rad kalk kunnat förvilla refultatet^ och di 
ingen frasning inträffade ^ anfågs refultatel 
pålitligt. 

Rörande qvantiteten af flufsfpatsfyra i 
ilufsfpatsryrad kalk, äga vi hittills intet pre- 
ciCare beftämmande än Davy's. Han fann^ 
att 100 d. utvald) ren 9 krillalliferad flafsfpat 
från Derbyfhire producerade 175,2 d. gipsj 
nu innehålla 100^. gips, 41 »486 d. kalkjord t 
hvarföre fåledes 175*2 d. innehålla 72,683 d. 
kalkjord» få att haltea af flufsfpatsfyra pä 
100 d. flufsfpat blir 2753»? d.; i kraft hvar- 
af flufsfpatsfyrans mättnings-capacitet måfte 
Vara 75>B8, d. ä.: denbafis, fom mättar loö 
d. flufsfpatsfyra, måfle innehålla denna qvan* 
titet fy re» Efter de underfökiiingar på famman- 
fattningen af föreningen emellan flufsfpatsfyra 
och kifeljord, famt defs förening med am* 
moaiakgas, fom John Davy anliält, iko- 
la 100 d. flufsfpatsfyra matta på en gång 
159 d. kifeljord famt 84>33 d. ammoniak, 
hvars fyre, efter 46,88 p« c. fyre i detta 
alkali, gör 39s466 d.^ hvilka åter måfte be- 
finna flg fördubblade i flufsfpatsfyran, hvars 
mattnings-capacitet då blir 79>93> och i kraft 

hvar« 
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hvaraf 100 d. flufsfpatsfyra måfle mätta 284 
d. kalkjörd, och flufsfpaten bellå af 74 d, 

kaikjord famt 26 d. flufsfpatsfyra. Erinrar 

man då tillika, att Davy i (in analys, in* 
nan vigtsförökningen nådde fitt maximum, 
måfte 8 fårlkilta gånger uttaga och t)ulveri- 
fera den bildade gipfen, famt åter i degeln 
inlägga den öch upphetta den med mer fvaf- 
velfyra, få förundrar man fig icke om der- 
vid förluft uppkommitj utom det att Davy's 
förfök kan vara oriktigt till en vifs grad 
genom en ofynlig inblandning i flufsfpaten 
äf litet kifeljörd, hvilken, likafom jernoxid, 
inväfvel" fig mekanifkt näftan i alla mineralier. 

fåt att få ett afgörande refultat^ beflöt 
jag att undeiföka fammanfattningen af arti- 
ficiel flufsfpat; men fann vid beredtiingen 
deraf, fullkomligt lika få flor fvårighet att 
fä den abfolut kifelfri, föm att erhålla en 
fådan ur mineralriket, och att i alla fall man 
e] kan blifva fäkrare öm den artificiella flufs- 
fpatens renhet från kifeljörd än den natur- 
ligas. Jag valde der före en ren, färglös, 
genomfl^inande j men ej fullt genomfl<.inlig 
flufsfpatsart från Norberg, flammade pulvret 
deraf j inlade en beftämd vigt glödgadt pul- 
Ver i en platinadegel, påkittade degeln med 
fett lutum af tjock bernftensfernisfa och ler- 

Q 2 jord 
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jord fälld ur alua, ett lock a( fint filfver, 
forfedt med ett afledningsrör, hvaraf det hela 
föivandlades till en retort^ ur b vilken, med 
tillfatts af concentrerad fvafvelfyra, flufs* 
fpatsfyran ofverdiftillerade i \stt kärl af iilf- 
ver, fom innehöll en upplösning af borax. 
Efter flutad afdiQillering af fyran befanns 
liquidum i förlaget oklart af kifeljord, hvars 
mängd under intorkning af vätflian ännu nå- 
got ökades, och fom efter filning, tvättning 
och glödgning vägde af 6 grammer flufs- 
fpat 0,09 gr. « 

Sex andra grammer af Xamma flufsfpats- 
pulver decomponerades i- en vägd platina* 
degel ^ under omrörande med en platinafpa- 
de, med concentrerad fvafvelfyra. £fter 24 
timmars digeflion afröktes den öfverflödiga 
fyran, och malfan .intorkades i glödgning. 
Den var nu likväl icke mera hvit utan rod- 
röd, af en tcinmeligt betydlig mängd jern- 
oxid, fom den förmodligen innehållit för* 
enad med flufsfpatsfyra. Maffan vägde 9,98 
grammer, och kunde ej genom ny behand* 
ling med fvafvelfyra fås att öka mer än 
^>oo5 gr. i vigt. 

Den decomponerades nu i kokning med 
kolfyradt natron, liqvidum af hälldes, h var* 
efter den kolfyrade kalken utdrogs med falt- 

fyra. 
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.yra^ och den . ännu återfiående odecompo- 
lerade gipfen genom repeterad digeftion med 
/ätten , hvarefter återftod odecomponerad 
lufsfpat, fom efter, glödgning vägde 0^455 
jr. Sammanlägges äenna med 0,09 gr. ki- 
bljord, och af dragés frän den funna qvan» 
iteten af gips, famt från den använda qvan- 
iteten flufsfpat) £ä erhållas 59455 gr. fluls* 
pat, fom gifvit 9,435 gr- gips, eller 100 d, 
lufslpat hade gifyit e^dafi 173 d. gips^d. ä* 
1,77 d. kalkjord emot 28323 d. 'flusfpatfyra. 
)rfaken till denna af vikning måfte fökas i den 
.nvände flufsfpatens jernbalt, fom under den 
»fverflödiga fvafvelfyrans bortjagaiide för- 
orat fin fyra, och derigenom gjort de er« 
lållna fvafvelfyrade falternas qvantitet för 
inga till vigten. Ingen af de fluCifpaters 
ag för det närvarande haft tillgång att för- 
öka^ har varit jeriifri, och jag har fåledes 
eke hittills kunnat på egna fo/fök bygga 
ågra beräkningar af flu£sfpatsfyrehaltiga 
lineraliers fammanllttning. Jag ikall der« 
öre här antaga^ fåTprn fanningen närmaft^ 
let refultat, fom följer af John Davy's 
nalys på den kifelhaltiga flufsfpatsfyregafen, 
lelft detta blifvit lagdt till grund för förut 
jorda beräkningar, och bättre än de direfta 
nalyferna på flufsfpaten öfverensftämmec 

n\ed 
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ned få väl yttroceritens analys, fom med de 
nalyfer af topaz, jag nu ikall anföra» 

Jag har analyferadt på det anförda fät- 
et pyrophyfalith, klar färglös SaxiiktopaZr 
amt gul Brafilianfk topaz. Förföken äro p4 
|<:m repeterade 8, 3 till 4 gånger , efp^dan 
ag behötde förviffa mig om, att ^e liKa re^ 
ultat, jag af alla erhållit, ej yar en föl|4 
if h;indeUen, utan grundade fig verkligen 

ideptitetet^ af deras, fs^mm^nfättning*» 
'örfta analyferna gjordes på 4 grammer flao|<i 
nadt pulver af bvardera^ np^en då dea Qora 
} vantitet lerjord, defle fosfilier innehålla, Vi4 
lualyien blir för volunninös att med fuU 
*äkerbet uttvätta, använde jag (illdeförfök, 
^varaf vigtej:ns( i det följande äro uppgifna^ 
sj mer än en gram glödgadt pulver: 

Brajiiianjka topa.en gaf kifeljord 34fOi 

p. c, lerjord 58,38 p. c, flufsfpatsfyrad kalk 

29993 P* c* 9 (varande emot 2%19 P* c. fiufi^ 
Fpatsfyra. 

Saxifita, topazfn gaf ki(eljQr4 34f34 p* c, 
lerjord 57^45 p- (amt 29-8 proc. flufs- 
[patsfyrad kalk = 7,75 |}. c*, flufsfpatsfyra. 

PyrophyJ^atithen gaf kifeljord 34)36 p. c, 
lerjord 57*74 p. c., famt flufsfpatsfyrad kalk 
29 '' p. C. == 7,77 p. c flufsfpatsfyra, fomj^ 
tiliiamman uppfiällda, gifva: 
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Lerjord. Ki£el« * FhiOi- SmnM* 
jord. fpittfyra* 

Brafilianlktopaz 58,38- 34jOi. lyjg. loo,i8. 
Saxiik topåz 37945* 34524- 7575* 99>44« 
Pyrophyfalith 57,74- 34,36' 7,77- 99387* 

Afvikelferna emellan defla analyfer ho- 

xa till dem fom för det närvarande fvårli- 
gen torde kunna undvikas, och hafva till 
och med utfallit något flörre emellan de lar- 
IkiUa föirfök, jag på bioma topaz med fior* 
re (jvantiteter aniläldt. 

Jemföra vi de numerära refultaten med 
de formleff jag i mitt förfök till en rent vet- 
tenlkaplig princip för Mineralogien, p. 67, 
anfördt, få finna vi att de få nara fom möj- 
ligt inträffa med formeln ^i^/+3-rf5, fom i 
procent ger: 

Lerjord * « 58,55* 
Kifeljord . . 34|27* 
Flufsfpatsfyra • 7,18. 

I defTavforlok har qvantiteten af lerjord 
utfallit för liten och den af flufsfpatfyra nä- 
fian lika mycket för hög. Detta kan bero 
på flera omfländigheter : o) att grunden för 
formelns beräkning innefattar något litet f el^ 
helft de funna analytifka refultat, hvarpå 
den grundar fig, vifferligen ännu icke kun« 
9a vara fullt precifa^ b) kan en portion let* 

|ord 



K48 



Bilagor titt 



ord vara ftaonad i den flufsfpatsfyrehaltiga 

'ätlkan, och med flufsfpaten fälld, hvaraf 
lénnes vigt blifvit förökad; ochOkifeljord 
lels från flintmorteln, dels itiekaniikt inväfd 
topazen, hafva med fiufsfpatefyran Sannat 
det alkaliIXa liquidum, och fäldt kalkiili- 
afc lillika med flufsfpatsfyrad kalk» hvarvid 
len fednares vigt utfallit för bog, och ler^ 
ordens för låg, derigenom att det till ana» 
yfen använda pulvret innehSllit krfeljord 
om ej tillhört topazens fammanfattning^ och 
tt (aledes de använda loo delame inne* 
låilit något mindre än xoo delar ren topaz» 
}enna fednare förinodan anfer jag vara den 
annolikalle af alla; och ehuru det icke va* 
it möjligt att precift beiiämma den vigt, fem 
3pazerne under rifningen med vatten i flint* 
lortel vunno, få hafva approximatiojDsförfök 
kväl gifvit den till omkring i procentj^ 
huru den fiundom utfallit deröfver och n&- 
on gång derunder * ). 

Gay-Lussac ocbTHENARD uppgifva^ 
t flufsfpatsfyradt natron genom inkokning 
tt ikiljer fig vid kifeljorden^ jag bar be* 
nnat detta, men ock(5 tillika erfarit, vid 

: förlök jag anfiälide till frambringande af 

en 

^) Detta beftlmdes genom mortelns vagning f5r och 
efter bexcdoiogea hi eo giCvea qvantttet Oammadi 
. pulvert 
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en florre mängd artificiel flufsfpatsfyrad kalk, 
att detta falt envift qvarhåller en ringa por. 
tion kifeljord, foai det ej fläpper förr än 
det blandas med en portion boraK, fom för- 
ut blifvit till det mefta neutraliferad med 
ättika eller faltfyra, hvarvid några få gela- 
tinöla klumpar affätta fig under afdunftning. 
Om nu detiamma inträffat i förr anförda ana- 
lytifka förfök, få äro afvikelferna från for- 
meln lätt förklarade. I alla fall, då man 
jemförer de erhållna refultaten med de be- 
räknade möjliga föreningarna af flufsfpatsfy- 
rad lerjord med lerjordsfilicat, få Rnner man 
att fprånji;en till hvilken annan formel fom 
helA äro för flora, för att någonfm kunna 
uti>öras af obfervationsfel vid en analys, an- 
ftälld äfven med mindre omforg, än de of- 
vananförda, 

]ag tror fåledes, att då alla hithörande 
omftändigheter behörigt öfvervägas, man kan 
antaga för temmeligen fäkert , att 

1:0 de trenne underfökta topaz-arterna 
äro famma kemilka fubftans, varierande en- 
daft till färg, genomfkinlighet och fmå om- 
fländigheter af formen^ famt 

2:do Att topazeh beftär af en partikel 
fubfluas aluminicus, förenad med 3 partiklar 
filicias aluminicus, d. ä. utgöres af A^Fl^^^^AS. 

Vid 
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Vid närmare efterfinnande finner man 

• ockfå) att ett få bårdt fos&l fom topazen 
' fvårligen (kulle kunna hålla neutral flufs- 
Ipatsfyrad lerjord, och att topazen i fådant 
fall ej (kulle vara bälrdare än andra fosfilier» 
, fom innehålU famma lerjordsfilicat fom to- 
pazen 9 t ex« nepheline* Derigenom att den 
flufsfpatsfyrade lerjorden ärbafifk, infer man 
åter grunden till denna ftörre bårdbét, e- 
medan ofverflcjutsmde lerjord ger åt alla kri* 
ftalliferade foslilier en ovanlig grad af bårdbet. 

itangenjm från Altenberg. H auy's P^wt* 
Det var naturligt, att, fedan topazena fam* 
manfättning blifvit någorlunda nöjaktigt kand, 
. ondérfäkningen af fiangenftein borde blifva 
(Srdeles lärorik, helQ den fednares både geo« 
metriika och öfriga yttre caraderer, fynaa 
tillkännagifva, att den icke kan anfes fåfon\ 
(amma kemiika fubfians med topazen. 

Underföker man pycniten för blåsrör, 
få finner man att den i låogt ftorre mängd 
ocb mycket lättare uppflir qvarfiannande blå* 

for in topa«;erca, af b vilken egen(kap Hr 
HisiNOER for Finbo-topazen härledde nam- 
net pyrophyfalitb, ett namn, fom företrädes* 
vis borde tillkomma pycniten. Denna om* 
^ändighet, fammanlagd med pycnitens rin* 
^re hårdhet^ (den repas nemligen ganlkn 

djupl. 
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djupt af quarts) , ger ttoledniog att förfflods 

antingen en ftörre halt af flufsfpatsfyra, el- 
ler. itminttone att det i pycniten ^befintligt , 
fluatet mafte vara neutralt, hvarigenom flufsf 
Ipatsryraa kan derif rån lättare utjagas, och 
fålcdes de vid blåsrörsförföken uppkomman* 
^de bliforaa vid lägre temperatur framp- 
lockas. 

Jag måfte likväl beklaga, att jag på 
detta foslil haft få liten tillgång, att jag en» 
dafl kunnat gör^ ett enda analytilkt förföki 
Qch ehuru detta blif vit Mftäldt med all moj* 
lig forgfällighet, på lika fätt med de före- 
gående^ få anfer jag dock icke ett endaför* 
lök kunna^paed fuU vif§het af göra något. 

Jag erhöll af pycniten, kifeljord 38,43 
proc, lerjord 5 i c-j ^amt 34 p. c. fluCs- 
jfpatsfyrad Kalk, = 8,84 proc flufsfpatafyra. 

Jemforer man, detta refultat med form* 
lerna, (å finner man att det kommer ganlkm 
när^ /iFi^S^Å; med bvilken den i nedan^ 
Qlepde fes jemförd: 

Formelns refultat,. Analyfens. 
Irerjord' • 53f<57* 5t>oo. 
Kifeljord • 38,90. 38543-* 
Flufsfpatsfyra 8fi3» 8f84> 

98,27- 

Denns^ ^nHy^ bar fåledea gifvit tAtz, % 

prq- 
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procents för luft, och defs afvikelfer från for* 
meln tro defsutom alldeles proportionella 
till ' de afvikningar fom funnos i refultaten 
af topazernas analys från formelns 9 fl att, 
efter alla anledningar, lika orfaker vålla af- 
vikelCerna på båda ftällem 

Om pycniten är få fammanfatt, fom det 
af föreslående underfökning är anledning att 
förmoda, få innehåller den en partikel neu- 
tral flufsfpatsfyrad lerjord förenad med tre 
partiklar lerjords&licat^ och man behofver 
blott tillägga en partikel lerjord, för att gö* • 
la fluatet bafilkt ^ch förvandla pycniten till 
topaz, eller omvändt borttaga från den fift* 
nämnda hälften af den lerjord fubfiuatet deri 
innehåller för att förvandla den till pycnit. 



5.0 Tantatmetnltens e^enjkaper, hatten af fyre i 
defs oxidf dennes mdttnings^apaeitet och te» 
mt/ka e^en/kaper;af]. Gottlieb Gahn^ 

Jac* Berzelius och H, P. Eggertz. 

För att. rätt bedömma ett tantalhaltigt 
fosfils (ammanlattning, fordras att kinna tan* 
taloxidens fyrhalt och deraf beroende mätt* 
nings-capacitet. * Detta är en af de fvårare 
underfökningar , emedan tantaloxidens olös- 
lighet i de flefta fyror och dels benägenhet 

att * 
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att förena (ig med de fällningsmedel man till 
defs aflkiljande nyttjar, hindra alla noggran» 
na refuitat af analyfer på artificiellt fram* 
bragta tantalater. 

Det blef förft angeläget att förfoka tan- 
taloxidena reduäion till metalh Hårtill an- 
vändes en degel af kol, fom förut blifvit 
väl genombrändt Defs cavitet ut;gjorde8 af 
ett hol, tjockt fom en fmal gåspenna, och 
af lé tuns längd* Koldegeln fattes i jem- 
vigt på en fin våg , och deri inpackades fe* 
dan glödgad tantaloxid få hårdt degeln tål- 
de , hvarefter den vägdes och holet tillftop- 
pades med en paffande kolpropp. Kolde- 
geln infattes på vanligt fatt i en Hesfiik de? 
gel, och maiTan påblålles i en god äsHa en 
full timme. Då profvet efter aHvalmng ut* 
togs, låg i degelns hol en metallklamp, fom 
ikallrade deri. Den uttogs viabaotr 
holets form och alla impresQoner deraf , men 
hade fammanikrumpnat till unipeffir 4 af den 
inpackade oxidens volume. ; 

* • 

i:o 10 grammer tantaloxid lemnade g^f 
gr. tantalum i en klump af fvagt fatnman* 
hang, hvars mindre delar befioda.af mörkt 
blygicå metalliika kors^ Ibm voto fi hårda 
att de repade glas^ men låto på brynfieii 

;flipa 

I . 1 
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Hipa lig och vifade der fullkomlig metalU 
glans och jerngrå farg. 

2:0 4j885 gr- tantaloxid gåfvo 4s634 gu 
tnetall^ lik den föregående^ men mera failt- 
ttianhängande. 1 deffa båda förfök utgör fyr^ 
halten Caledes 5$i procent^ mot 94^9 p. Cé Qietallé 

3.0 6^35 gr. tantaloxid gåfVO 6502 gr. 
metall» = 949803 metall mot 5,197, d. fyre* 

4.0 5564 gr. tantaloxid gäfvo 5 »34 gti 
metall 9 =: 94)68 metall och 5)3^ ^yr^é 

Deffa förfök öfverensftämma fåledes fa 
toära fom möjligt^ och man kan efter ett ine- 
deltal af dem antaga att tantaloxiden beöår af: 
Tantalum 94>S* löo. 18234 
Syre * 5^2. 5j485- 100. 

Tantaloxidenft teduÅion fordfar eri Aräng 
eld» dock icke häftigare än ungefär man- 
ganoxidens. Vi hafva icke kunnat briiiga 
den till fmältning, och det fammanbang den 
har, ar egentligen icke aiiliat an'€li fatnmäil- 
fvetsning. Stundom blir den mesfitigsgul pä 
ytan, förmodligen af lifigon oxidulering af 
den inträngande luften Undef degelns affval- 
öing, 

Taiitaimetalien, fådaii vi erhållit den^ 
har en viis grad af fammanhang, fom eftei^ 
olika temperatur vid tedudionen fynes va« 
^ietaé Dels sninila delar äro hårda^ få at6 
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de göra märke i glas hvaremot de ftrykaft. 
PoroGteten af defTe reguli hafva hindrat att 
taga defs eg. vigt. Färgen är mörkgrå^ 
firuken ined en hård knif tager den* metall- 
glans^ hvilken ifynnerhet väl framkommer 
då tantalregulus brynes emot ett fint bryne. 
Ben har då utfeende af jern. Dervid hän- 
der att den vid anfuktningen och under flip* 
ningen ger en lukt af vätgas^ i famma mo- 
dificatiott af lukt fom åta manganmetallen . 
utllöter då den fuktas, och hvilken kommer 
från en hinterhalt af mangan^ fom vid ana* 
lyfen af tantaliten icke kan abfolut frånlkil- 
jaa, och på hvilken vi redan vid analyfens 
refultat fett att någon förlnft måtte hafva 
inträffat. Tantalmetallen låter rifva iig till 
pulver^ fom icke har den ringafte nietall- 
glans och fom är mörkt brunagtigt. Detta 
pulver löfes hvarken af faltfyra eller falpe- 
terfyra^ eller kungsvatten, äfven i deras con- 
centrerade tillftånd. Finrifvet pulver, fom t 
flere dagar oupphörligt digererades med con* 
centreradt kungsvatten, förblef oförandradt^ 
i fyran funnos endaft fvaga fporr af jern 
och ifynnerhet inångan^ antingen tillkomne 
från kolet, eller, fom troligaft, ännu, oak- 
tadt allt bemödande att bortikaffa dem, qvar* 
hängande i tantaloxiden, från tantaliten, t 

fitt 
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fitt förhållande till kungsvatten liknar fåledes 
tantalen cbromium^ titan, iridiuoioch rbodium* 
Lika fom deflTe metaller, oxideras den ej af 
fyror 9 men väl om den glödgas med cau* 
fiikt kali 9 och ger då en förening af taqtaU 
oxid med kali. 

Upphettas tantalmetall till full rSdglodg. 
ning 9 iå tager den eld, och brinner fvagt 
ntan låge, men flockoar om den åter tages 
ur elden. Den blir dervid gråhvit, och vi 
kunde aldrig bringa det derbän, att en tan* 
talregulus, erhållen af den hvitafte oxid^ 
gaf efter förbränning en b vit oxid^ den blef 
alltid dragande i grått, hvarvid vigtsförök* 
ningen alltid varierade^ och var ju mindre 
ju gråare oxiden blef. 100 d. metall upp- 
togo på detta fått 3959 4 till 4^22 d. fy re, 
Deffa omftändigheter fynas härröra af en 
ofullkomlig förbränning, hvarvid delar af 
metallen få omklädas af oxiden, att den ej 
mera kan oxideras^ ty det är klart, att di 
af 100 d. oxid blifvtt 94^9 d. metall, 100 
d. oxid af defla måfie åter erhållas, då me* 
tallen oxideras till famma grad fom förut. 

Tantalmetall, pulveriferad och blandad 
med falpetér, (amt inkaftad i en glödande 
degel, detonerar, ehuru ej fynnerligen lifligt; 
Maifan ar fnöhvit, och befiår af kali före- 
nadt, med tantaloxid. Tantalum 
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Tantallanft kan förem» Ined aAdra nletal- 

\et. Vi reducerade wolframhaltig tantaloxid^ 
. Föreningefi liknade taDtahim ^ hten våt Ungt 
fafiare och hårdare än ren tantalum^ och kun* 
de åatfc poleraa. 

Tantaloxid , blandad med ren jernfpån och 
inlagd i en Htcn degel j reducerades ai jernet^^ 
tich en t>fiillkon3l]gt fluten iregulus erh51is| 
fom liknade tackjeruj men var ej kridailinifk 
i brottet Defs yta var få hird att den ritadé 
i glaa* Kungsvatten utdrog derur jernetj e» 
ihura ganika trögt och längfamt^ och tantal* 
Inetalien återltod i form af ett grått pulver* 

Sjelfva tantaltten reducerades f en kt>ldé« 
gel ; den gick dll en metalliik^ i ytan niesQngs« 
gul ianaffa , fom annars hrati liknade tantalmé« 
tallen^ öfvergjuten med (altfyra upplöäes der^ 
to med vätgasutve^ckling jem och mangan^ 
knen ej tenn eller wolfram^ favilka icke ellet 
ti kungsvaflen detur ntdrogos. 

^ Dä tantaloxid tnlades i ett glasrör och 
der glödgades^ famt fedan en ftröm af vatgas 
leddes derigenom^ blef oxiden grå^ då den ut- 
tog* och lindrigt uppg^ödgades^ blef den åter 
Il vit, men vann (I obetydligt i vigt, att det' 
Sr fvårt att förklara hvad äags förändring, vät^ 
gafen déri åbragt% 

Tantalum kain kké förenas tned. f vaf vel.^ 
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b varken di de direäe (aonnaDfiiialtas^ ellet 

dl fvafvel i ångor eller fvafvelbunden vätgas 
ledet öf ver glödande tantaloxid» Icke eller 
dä oxiden blandas med cinober och upphettas. 
Hydrothyon-ammoniak gör p^ ännu våt^ nyfs 
fälld tantaloxid ingen förlndring. 

' Hvad defs oxidationsgrader beträffar 5 (å 
hafva vi icke kunnat finna' mer än en oxid: 
den lom förekommer i tantaliten. Den mes* 
flngsgula farg tantalmetallens - yta oFta finnes 
äga^ då den efter reduäion uttages^ torde va« 
ra en fuboxidationsgrad; men detta fordrar lar^ ' 
ikilta förfök för att med vifsbet afgöras. 

Tantaloxiden fås bäft ren , då den famman* 
imältes med kolfyradt kali i en platinadegel ^ 
famt den fmälta malTan upplofes i vatten. Den 
Ifluiar nu i få måtto det antimontyrade kalit f 
att, fedan kålU vatten upptagit ofverfkottet af 
alkali med en del tantaloxid, det dervid olö* 
^ fia fedan upplöfes genom kokning i vatten^ 
fä att ett öfverfkott af kolfyradt kali hindrar 
det neutrala kalitantalatets löslighet; lösningen 
har en fvag^ något metallifk fmak. 

Saltfyra utfäller tantaloxiden, med hvit 
farg. Digereras den med ett öfverlkott af fyra 
och fedan tvättas med kokhett vatten 5 få län- 
ge det genomgående fäller filfverfolution, fä 
£&r man ett fnöhvitt voluminöft pulver^ fom 

ar 
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ir tantaloxid^ föreoad med vatten» Den rod- 
nar lackmuspapper ^ torkas den och deretter 
lägges på vått lackmuspapper^^ lå rodnar det 
aivem Diftilleras den i glasretori, fi ger den 
vatten^ fom^ dä den varit riktigt uttvättadj 
icke endaft kke (makar furt^ utan reagerar 
icke på lackmuspapper^ få att den vattenhål* 
tiga oxidens egenikap att rodna lackmuspap« 
peret icke kommer af vidhängande fyra, utan 
tillhör ^Ifva tantaloxidén. Sedan, vattnet är 
förjagadt, reagerar den icke mer, likfom män- 
ga andra vattenfria (yrOr. I flera för(ök att 
beftämma vattenhalten af denna fdretiing, er. 
höllos af 100 d. vid måttlig värme torkad 
vattenhaltig tantaloxid 10 till 11,1 1 d. vatten* 
I ett förfök , an&äldt . med ytterfta noggrann- 
het ^ der ifven vattnet nppfåmlades och un« 
derföktes^ hade erhållits 88593 d. oxid famt 
iifi? d. vatten 9 h vilket emot 100 d. vatten^ 
fri oxid ger is^d. vatten^ hvari finnas 11 d. 
fy re i om fåledes fyret i tantaloxidén ar en 
fubmultipel af fyret i vattnet med 2, fä är 
defs fyre ss 5^3 , fom ej långt afiägsnacjig 
från de funna förhållanden. I ett annat föriök. 
erhöUos af 100 d, vattenhaltig oxid 89>5 d» 
glödgad oxid famt 10^,5 d. vatten. Detta ger 
II 973 ^ vatten på 100 d. oxid} vattnet bål- 
IsT 10,35 d. fyre, hvamf hiHbn Sr 59^75$ 
eller ännu parmare medeltalet af förföken. 

Ra Di 
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Då taDtaloxiden ej förenas med fyfor till 

falter^ och då den har den egenflkapcn att i j 
vaUenhaltigt tillfiånd rodna lackmu^apperet | I 
famt att förena lig med alkalier, jordarter och 
metalloxider^ OM^t Jhvilka den fpelar rolen af 
' en fyra 9 få är det klart, att denna oxid bor 
fiällaa pä ckflen af metallfyrornaj ehuru dea 
vifferligen horer till de fvagare, och bör fin- 
na fin plats bredvid antimonfyra och telluioxid^ 
hvilka båda 9 eller åtminfione den liftnSmndef, 
den öfverträiFar i affioiteter iåfom fyra. Det 
ar ftlede^ (kål att hädanefter kalla den tantal- 
fy ra 5 och defs föreningar med bafer tantalfy* 
rade fälten 

Om vattenhaltig tantalfyra blandas med 
litet caufiik ammoniak, fä abforberar den eo 
del af ammoniakcn, hvilken kan med värme 
åler utjagas. ^ Blandas den tantalfyrade am* 
moniaken med en upplösning at en jord eller 
metall i någon fyra, fä växla de båda falter- 
na beftåridhdelar , och tantalfyran förenar fig 
med jorden* eller mcialioxidw^n. 

Vattenhalrii^ tantalfyra, fälld ur tantalfy- 
radt kali , behandlad med en upplösning af falt* 
fyrad baryt, författ med litet cauftik ammo- 
niak, ger tantalfyrad baryt i form af ett hvitt 
pulver. Det ar likväl fvårt att dervid få en | 
fullt mjUtadt UnUlat, .ocb vid några föxfök 

att 
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att analytifera den tantalfyrade baryten , blefvo 
ueflagen varierande. Den bögäa qvantitet ba- 
ryt ^ (om i deffa förf5k fanns förenad med loo 
d. tantaioxid, var 40 d. ^ defias fyre är 4,2 9 
hvadan filedes, i fall de förut anförda redu* 
äionsforlöken gifvit riktigt refuUat^ en del af 
tantalfyran ej blifvit mättad med baryt^ af vem 
fom det i allmänhet fynes, att denna fyra 
mittås af en qvantitet bafisj bvars fyre $c 
lika med fyrans. 

Tantalfyran angripes af naftan ingen fyra, 
Deraf härledde Ekeberg namnet Tantalum^ 
med allufion pi fabeln om Tantalus, Wolla* 
STON uppger 5 att den löfes af oxalfyra^ vin- 
fyra och citronfyra, I vira förfök upptogo 
dcfla fyror, äfven efter en ganlka länge fort- 
fatt kokande digeilion^ få litet deraf ^ att man 
kan anfe tantalfyran för att ej vara i dem lös- 
lig, £ndaft oxalfyran upptog Ii mycket, atl 
den, blandad med galläpple-infulion, fick den 
garfamnebaltiga tantaloxidens brandgula farg^ 
dock utan att fälla något. Deremot upplöfes 
den vattenbaltiga tantalfyran i kokning af furt 
vinfyradt kali i betydlig qvantitet, och om 
lösningen ir mattad, fielnar den efter af f val-, 
ning. Alkali utKUer den. Sker fillningen med 
kolfyrad ammoniak 5 fom i öfverlkott tillfat- 
teS| få upplöfes en del af tantalfyran i liqui> 

dumji 
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iusny och den olöfta delen blir ganfka volu« 
minös. Den kmehåiler kolfyrad ammoniak* 
Får den ligga länge i öppen luft ^ £å undei- 
gar den ett flags vittringj b varvid ammoma^ 
ken. afdunfiar. 

I furt vinfyradt kali löles äfven taotalfy- 
raoj men till en ganika obetydlig ^vantitet» 



4:0 Under f åkning af hittills Bekanta TantaU 
haltiga Josfiiiirs fammanfttiumg; a/ J AC« 

Eekzelius. 

J. Tantalit från Fintand. 

Man vet ej med afgjord fakerhet frän 
b vad fiälle i Finland tantaiiten kommit, men 
man tror med mycken fannolikhet att den har» 
rörer från ett föriök på tenn^ på SkogsbSle 
ägor i Kimito Förfamling y foro nu mera icke 
drifves^ och vid hvilket de förefallande mi- 
neralierna baf va mycken likhet med tlem , i 
hvilka Broddbo tantalit. förekommer. Eke* 
BERG 9 fom upptäckte tantalum 9 hade erhållit 
de tantaliter han underfökte^ af Öfver-Direäeu- 
ren och Riddaren Geter^ hvilken åter fått 
dem (ig tilKända från Finland. 

Då Ekeberos arfvingar fSrfållde Ekb- 
BERGS mineralogilka ^varlåtenlkap åt D;i 

Mac* 
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Macmichael^ hade denne den godheten att 
it mig oiverlemoa allt hvad fom deri £orefaiiii8 
at päbegynta underföki^ingar^ h vartill ifynner- 
bet borde något ^aotalit^ dels i Xinå bitar, 
dels redan pul veri(erad , famt de yttrotantaliter , . 
bvilkas belkrifoing och analys jag i det föl- 
jande ikall anf&ra« * 

i;o TatttaUt^ i en enda bit, med anteck« 
nad gr, fp. af 75236. 

R^fs till pulver på porphyrbäll och llam^ 
tnadesj hela qvantiteten gaf ej mer an en 
gram glödgadt, fl^mmadt pulver. 

^ a) En gram tantalitpulver blandades med 
8 %t. fort fvafveUyradt kali bcb fmältea i pla^ 
tinadegel. Smälta maflan utlakades med vat* 
ten, iörft kalits och fedan kokhett, b varefter 
det olöfta digererades med hydrothyon«ammo* 
oiak, och derefter med f altfyra j denlemnade 
tantaloxid, fom efter glodgnitig vigde 0,832. 

b) Lösningen i bydrothyon-ammoniak , af- 
rokt till torrhet, och torra maflan fiarkt glöd* 
gad i öppet kärl, lemnade 0,006 gr. af ett 
b vitt pulver, fom for blåsrör med litet foda 
reducerades till en tennkula. 

€) Lösningen i vatten af det fura kali(al« . 
tet blandades med den faltfyra, hvarmed tan« 
talo3uden varit digererad, i bvilken det upp- 
tagna jernet med falpeterfyra blifvit i for- 
hand 

9 
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hand bragt i tiimänd af röd oxid ^ det fuF^ 
liquidum mattades jemt med' cauftik ammoni* 
ak och fälldes med bernflensfyrad ammooiakj^ 
det bernfteosfyrade jeroet» förbrändt i o^pe( 
kärl^ lemnade O309 gr. röd jernoxid. 

é) Det ' återftående liquidum 9 i kokning 
falldt med bafifkt kolfyradt kali^ och fedan ea. 
timme kokadt, kmnade kolfyfad mangan^ 
foni, efter flräng glödgning i öppet kärl , vägde 
O5O9.3 gn Upplöfti faltfyra^ och den concen*. 
trerade lösningen blandad med en droppe fvaf« 
veKyra, af fattes litet gips 5 fom likväl vac 
för ringa för att kunna upptagas och vägas. 
' Denna tanialit hade fåledes gifvit:- 

Tantaloxid 83^2^ Ejl^r: Tantaloxid 83i3*. 

Jernoxtd g^. Jernoxtdul 7,2^^ 

Manganoxid 9^3^ Manganoxidul 7^4*.. 

Tennoxid o>&. Tennoxié o^6«. 
Spår af kaft* * 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^IMHMMVH^ISI 

Jernoxidulen innehåller i^Si å. fyre, äf« 
venfom msTnganoxidulen ^ ft att i detta fosfil 
båda bafernas fyre är Hka^ eller tillfammaa, 
3362. 83)3 d* tantaloxid deremot innehäUl^ 
4,32 d. fyre, fä att antingen här hela qvan- 
titeien af ftenen ej blifvit fullt decomponerad^ 
eller förföken tiM tantaloxidens reduftiOD e| 
gifvtt ett fi^lt pcecift utfla^. Jag hac icke haii^ 
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mef af denna tanUlit att underkafta en ny a- 
nalys, och kan fåledes icke afgora om felet 
tigger i analyten. 

I alla fall utvifar denna analys^ att den 
rena tantaliten ar en förening af en partikel 
tantalfyra^ jernoxidul ^ med en partikel tantal* 
lyrad manganpxidul, fmittad .af tantaUyrad 
kalk^ och att defs fammanfättning uttryckes 
ined mgT^^fTa. 

2:q Tamtalit af kamlårunt pi^lv$r^ Under 
denna päfkrift fanns bland Ekebergs efter* * 
lemnade mineralier en pulveriferad tantalit^ 
livars pulver hade roRfärg, och om hvilket 
Pk^berg antecknadt att det var qi i» 4n4a 
fantaiitiriftall, hv^rs eg^ vigt var 7,936, famt 
Vitgjorde lemningen efter en qvantitet af i lod^ 
fem 1805 blifvit användt till en analys, om 
)i vilken, ty värr, faknades alla vidare anteck* 
^jngar bland hans papper^ 

Detta rödbruna pulver befanns vara i fy» 

ror fullkomligt olösligt^ Jag ref det finare 
pl porphyrhall och flammade det, hvarvid 
färgen blef ännu Ijufare rollrödj ocberhöUpJt 
l^etta^ fatt o,g2 gr. glödgadt pulver* 

Underfökt på lika (att med deo förégie» 

de, gaf det 0,7315 gr, =z 89,08 p. c. glöd- 
gad tantalpxid, fom vid äterupplöaaing i aU 
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kali befimoi icke imeliillm något odecompooc» 
ladt eller aågia främBiaode ämnen. 

Den fur» folutioiien gaf 0,115 rad 
jemoxid famt 0,03 gr. af en blandning af maa«. 
ganoxid med litet kalk. 

Deile fammanlagde ufgora 038765^ alltlä 
O90565 mer So jag användt af fieoen. Att 
detta kommit at någon uraktlåtenhet vid våg* 
niogen af det till analyfen aovanda^ eller af 
nSgon annan tillfällighet under analy fen , fynes 
vara oftridigt^ men ^g bar likväl anfört den 
här^ för att göra Mineralogerna uppmärkfamma 
•pE den Ikillnad fom ar emellan denna och fö- 
regående tantalit , hvars pulver, likafom det af 
Broddbo-tantaliten, liknar kaife med litet grädda. 

Det är (vårt attgiiTa, hvari ikillnaden e« 
mellan defia egentligen beftärj men den mifte 
ligga antingen deri, att den fednare häller tan* 
talf yrad jernoxid , elter hvad jag haller for na« 
fian fannolikare, att den, likafom wolfram^ 
hvars pnltar ockfå ar rofirödt , ehuru nigot 
mörkare, beflår af 3 partiklar jernoxidul mot. 
en partikel maoganoxidul^ förenade ined dub- 
bel qvantitet tantaloxid mot den föregående. 

Den && anförde analyfen 9 oaktadt defs 
uppenbara felaktighet, inflämmer nära med 
Klapjioths af en tantalit 5 hvars gr. fp. var 
7,3, och om h vilken Klaproth icke anfört 

hvad 
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b vad (arg defa fiorifina pulver får. Hån fana 

äeii 38 P* c, taotaloxid^ lo p. c. jernoxidul 
och 2 C» mangano^ , h vilka han Hkvil ef 
åt(kiljde med bernfiensfyrad ammoniak j utan 
eodafi med kolfyradt kali^ fom val icke kM 
fägas vara ett rätt pålitligt fatt att Ikiija dem åt. 

2. Tttrotantal från TtUrbj. 

Det tillika med gadoliniten vid Ytterby 
förekommande fosfil, åt hvilket Ekeberg gaf 
namn af TtirotanUU^ bar icke blifvit iårikildt 
underfökt. Ekeberg har viiTerligen dermed 
ganlka mycket (yfleliatt fig» och törbanda af* 
ven fullbordat denna under(§kmng; men man 
har ibland hans efterlemnade papper icke fim- 
lut några antedtningar , rörande detta fosGIs 
fammanfättningt Det paktadt vifade mig 
BERG redan igo8 en liten portion uranoxid ^ 
fom han ur yttrotantaliten erhållit ^ famt till^^ 

kahnagaf^ att detta fosfil ifven innehåller wol* 

framfyra. 

Bland de af Ekeberg lemnade prof af 
yttrotantalbttar^ fom varit foremål för bana 
forflming, utpekade pälkriftertia i fynnerhet 
tvenne ilag^ fom han kallade a) fvart och b) 
gul eller oUpe färgad yttrotantaU Jerote deflh^ 
låg. ett litet paquet nied pålkrift : "Yttrotantal 
9S egen art, fom fynes ligga emellandenjem. 
tvarta och den gulaktiga»'* — * Jag har under* 

fökt 
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fökt deffa 3 flags yttrotantaler; och ehuru 
]nåog£alldigheten af deras (ammanfattning vi», 
ferligen ef tilUtit erhållandet af fullt precifa 
refultat, lä Hull jag dock anföra dem 5 famt 
de flutfatfer jag tror af dem kunna dragas, till 
upplysmng om defla fosfiliers kemiika coofti« ■ 
ttttion, . . 

A. Sport Tttrotaniat. 

.Förekommer emellan röd fälti{>at och 
glimmer, tillska medgadolinit, i fpridda klum- 
par af högfteo halTelnöts llorlek^ (om fiundom 
^ vifa orediga tecken tiU kriaaUifatiqn. 
Färgen fvart. 

Brottet i en diredion Uadigt och i en an« 
nan grofgniftrigt , metallglänfaride. BrottAyOi 
kena oregelbundna. Latt att fönderfla. 

Ger grått pulver. 

Ogenomikinlig i tunnafie kanter» 

Hård, repar glas. 

£gentliga vigten 5f395« 

För blåsrör decrepiterar fvagt. Blir mörk- 
hnin till färgen, obetydligt ljulare an Törut^ 
Smälter ej för fig. Ofta blir den i glödgning 
Gjemn till färgen , färdeies difiorre bilar glöd» 
gas, i hvilka man dä finner körtlar, fom ej 
det minfia ljusna till färgen, hvaraf man fin* 
ner , att fosfilets beftåudsdelar ligga qjerat 
^tdelade« 

X-öfea 
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Lotet trögt ti fosfor Ult^ antiogen utan firg 

dller endaft med en gulaktigt tiilfättes under 
påUåsningeo mer och mer ai fieneos puiver^ 
få (år man 5 då Aark reduäionseld gifves^ ett 
iaffri^srödt glas 5 foni blir aoda till ogeiiom* 
fkinligt. En hvit mafla bibehåller fig i det 
längita olöft i glafet* Löfes lättare i borax. 
Glafet , färglöft eller endaft gulaktigt 9 blir un* 
der affvalning opakt ^ eller^ om tillfatfen är rin« 
gare^ behåller det fig klart ^ men blir oklart . 
hvitt y då det å nyo uppvärmes i yttre lågen. 

Smälter med foda under posning; hvar- 
efter alkalit löper in i kolet, och lemnar en 
hvit maflaf fom ej mera förändraa* Genom ett 
vederbörligt anfiäldt redudionsprof för blåscö* 
tet, kan man fiundom derur utdraga igw* 
^ känneliga tennkorn. 
Olöslig i (yror. 

Skiljer fig från gadolintten lättaft genom 
fitt förhållande till boraxglafet^ fom med ga- 
doliniten Uir -mörkgrönt eller naftan fvart 

gr» finflammadt fvart yttrotantalput 
ver^ af ljusgrå farg, upphettades öfver fprit* 
lampa till glödgning^ hvarvid pulvret blei 
fmutfigt brandgult 5 och vigde efter af fvalning 
2j74^5i förlorade var vatten ^ fomfåledes 
mot 100 d. glödgad yttrotantal utgör 5^74 d. 

2 grammer af detta pulvei farindea med 

7 gram* 
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7 grammer cau&ikl kali i filfverdegelj den 

heta fmäita tnafTan var förft grön, men biel 
fedao rödbninj efter affvaloiog hade den fam* 
ma färg (om det glödgade pulvret» 

a) Maflan blöttea i vatten; lösningen af« 

fkilldes och fälldes med falpeterfyra i öfver- 
• Ikott. Fällningen var hvit^ togs på filtrum ^ 
tvättades och öfvergöts fedan med ftark cau« 
fisk ammoniak , fom deraf upplöfie en liten 
portion» Amnioniaklolutionen lemnade^ efter 
afdunfining och faltmaifans glödgning, Ö5I45 
gr. af ett gult pulver, fom med fosforfalt ga£ 
blått glas, och fäledea var wolframfyra. 

6) Den i alkalit olösliga delen af fien- 
pulvret digereradea med concentrerad faltfyra , 
till defs det olöfta var fullt bvitt^ liqvidum 
. af hälldes och det olöila tvättades , hvarefter 
det, tillika med det från (a) i ammoniak olö» ' 
fia 9, digereradea med hydrothyon-ammoniak ^ 
fom dt^rur utdrog tennhaltig wo]f]:a(nfyra, hvil* 
k^n (efter glödgning vigde 0,03 gr. Det i 
hydrothyon-ammoniak olöfta, tvättadt, torkadt 
och glödgadt, vägde 1,04 gr. och förhöll fig 
fifom tantaloxid. 

O Det af faipeterfyra fura liquidum från 
(a) fälldes med cauRik ammoniak, och gafen 
hvit fällning I fom i glödgning blef gulaktig 
osh vägde 9^05 gram. Den förhdll fig för 

blåa- 

^^^^ 

$ • - • 
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bllsrSret fåfom tnUioxid^ fniittad af litet wol* 
framfyrad jernoxid, 

d) Deo fura lösningen från (5) var gul* 
Den fälldes med caufiik ammbniak och filadep*. 
Den klara vätfkan gaf, med tillfatta af oxal- 
lyrad iammoniak, en fällning, foni, efter tvätt» 
ning och oxallyrans bortbränning, med fräs- 
ning löfiea af utfpadd fvaivelfyra, förvandla- 
des till gipSj fom efter glödgning vägde 0^3 
gr* och f varar emot O5I25 gr* ren kalkjord. 

Den med ammoniak afikiljda och glöd- 
gade iFällningen i (rf) upplöftes i faltfyra, h var- 
vid 0^05 gr. tennbaltig jtantaloxid blef olöft» 
neutraliferades med cauftik ammmiak och fall* 
des med oxalfyrad ammoniak 5 tvättades, tor- 
kade» och brändes, hvarefter iterfiod 0^404 
gn ytterjord* 

/) Den med oxalfyrad ammoniak i (e) 
. fällda vätfkan^ blandades med kolfyrad ammo» 

niak i något öfverfkott^ dervid uppkom en 
fällning 9 fom glödgad vägde 0^07 gr. och be* 
fanns vara jcrnoxid* 

g) Den aromoniakalifka vätfkan afdunfia* 
des Qch blandade^ med galläpple-infufion, fom 
derur afikillde en rödbrun fällning, h vilken 
efter glödgning vägde 0,01 gr* och forhöUfig 
Ofom aranoxid. 

Asap 
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Analyfen hade (åledes gifvit! 
Tantaloxid a) 1^04. 



• 


0 c)j05» 








0 O505. = 


15140* 


57«od* 


Woiframfyra a) 0^x45. 








V) 0,020« = 


0,165. 


8,25* 


Ytterjord 


0 0,405. 


0,405. 


20,25* 


Kalk jord 


^ 05X35* 


0,1 25* 


6525^ 


Jernoxid 


/) 0,070. 


0,070. 


3>5o. 


Cranoxid 


gi 0,010. 


OyOIO. 


0,50* 








95575* . 



En förluft af 4| procent är ganlka betyd* 
lig , men jag fkulle näilan tro , att i en få fam- 
manfatt analys fom denna , det omöjligen kan 
undvikas att få en betydligare förluA, än i 
vanliga ånaiyfer, belft då man gör allt hvad 
nian förmär, att icke få (ina refultat för höga 
genom briftande uttvättning, eller genom dc$ 
tillfatta fallningsmedlens Jörening med praecipi* 
. täterna. 

B. .Gut Tttrotantalé 
Färgen dragande åt gulbrunt , {>å f omliga 
' ftycken tillika något fit grönt ^ oftaft ojemn 
med grönaktiga flackar och firimmor. 

Förekommer infprängd emellan filtfpa^, 
ten i tunna oregelbundna lameller, fällan i 
koto, hvaraf de fiörfta jag fett , ej öfvergå ett 
pepparkorn i iloilek. Vifar intet tecken till 
anftjutning. Lamellernas 
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Lamelletoaa liogdlbrott ar bladigt, och 
fvtrbrottet glafigt. Kornens brott ilnkornigt. 

£lianie& utpå hart^glans^ i tväcbrottet 
glasglana. 

Ogenomlkinlig^ 

<xer hvitt {»ulvet. 

Repar knappt m&rkligt glas^ bvaraf den 
i omvind ordning repas ganfta ftarkt- 

E^g* vigteo^ efter £k£B£RG« vägning^ 

För blisför foiälter ej far fig fjelf , men 
decrepiténNT.fvagt) förändrar firg och blir Ixuft 
halmgul. 

Med fosforfalt vifar den följande förhål- 
lande : om ett korn af fieneti inlägges i per- 
lan j wh god reduSionaeld gifvet, (ft upplo« • 
fes en del af ftenen med lenming af ett hvitt 
ftektt, foflEi med ytterA* fvirighet upptages 
nf glafet. Le mfias kulan att fvalna^ få lyfer 
deo gul .nedaa hon innu ix het, blir fedan 
färglös, och far om «n Aund fprtckor, h var- 
vid hon i . villa dkedioner viCac fvag , mea 
len grön farg, 

Om.iter finrifnt ftenpulver inligges, Il 

upplöfes alkfammans i Oark redudionseld til^ 
«tt grunUgt gks , fom jhr grönt medan det innu 
ar hett , men fom under affvaining får en fvag 
folafirg och bUr alUefea oklart» Detta. Xedna* 
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jfe förhållande, fom beror af wolframryradt 
jero , mtriifar ej alltid lika flackt , och I^oaa 
sågoo gång 9 allt efte/ fom wolErainfyradt 
jero innehålles i ftenen eller ej. 

I borax ^ upplöfes den i redu£l;ioDse)d till 
ett klart gult glas 9 (om blir gulare uodor af- 
(valnanclet. Kulan blir mjolkbvit då den ånyo 
lindrigt upphettas , och lemnas att f valna* 

Angripes icke af fpda* 

Löfea ej af fyior. 

Am^lfft ntid fart fvafvelfyradt kali. 
Pe renaft gulagnga, d. ä« de mioft åt 
grönt dragande bitarne utletades , refvos till 
fint imlver pi porphyrball och ilammadea. Ful* 
Vret tprrkades härdt. Det var hvitt. 4,36 
Ipr. pulver glödgades ^ bvaraf det blef halm* 
gult och iemnade 4,635 gr. Det bortgående 
vaf remvatteu. Mot 100 delar glödgadt fieu* 
pulver, fvara fäledes 4,855 d. vatten. 

4i5 ^ pulver brändes med 30 

gr. furt fvafvelfyradt kali. MaiTao lemnades 
4 timme i; glödande flttia# Det» vat' efter at 
fvalning gra, 

^ «) i -Katten. löAiga ^Aliirne utkokadei 

tål tned vatten^ hvaref^er det i vattnet olölli« 
ga bvi^%: p^vret digewfes i 6 timmsf med 

concemrerad faltfyraj fyran blandades då till 

}Qsniag«^ X .vattna Det ^ iyian oåöfta j^efi* 

> 

« 
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gofs med bydiotbyon^amtnoniftk t Sort ofver« 

fkottj och digererades dermed. Det fick der* 
af: en gråbli färg. Liquidum affilades, och 
det ojöfta dige.rerad^ ännu en gång med con* 
ceotferad faltfynu Det efter alla defla be* 
handlingar återfående olöfta hvita pulvret^ 
\ägde eher glödoing S3686 gU 

h) De blandade lösningarna i vatten och 
talt(yra neutralitefadet med cauft» ammoniaky 
hvarefter en flröm af fvafvelbunden vätgas 
leddes derige&om. De grumlades deraf (vagt 
och affatte en ringa fällning af mörkbrun farg. 
peo logs pa filtrum^ förbrändes och lemnade 
0,0 1 1 gr. xi^olframf y ra , tydligt fmittad af tenm 
Lösuingeu i hydjrotbyon^ammoniak från (a)^ 
aTi6kl till tdrriiet och maflan bmnd i platina* 
degel ^ lemnade o, o 3 6. af en dylik ännu tenn* 
haltigare wolframfyraj fäledes tillfamman 
t>)047j jag antag ej nödigt att aflkilja tenn* 
halten 9 hi^lkea detsuiom var ringa. 

t) Den med (vnfvelbundeo vätgas fällda 
Vatfcati 5 uppkoktes och författes med falpeter* 
lyra 5 for att oxidera den jernoxidul fom kup- 
db» finnas deri. Xiq^uidtsm fiUdes fedao med 
cauöik ammoniak; fSUningen var bvit^ men 
l^i gulagtig dä den (amlades pä filtninu Ur 
dep genomgingna yätfkan fällde ox^lfyrad 
uunoniak Oj07 gi;, oacaliyrad kalk = o^osaj'; 
. . ■. S 3 gr. 
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fv, ten kalkiord, fom för blåsror icke vitadt 
fpar af maoganbak* 

d) Fällningen löftes äter i falpeterfyra 
Och fälldei med oxalfyräd ammoniak. I5tn 
hvita Tällningen togs på filtrum, och tvättades, 
fedao det något fyrliga liquidum gått igenom , 
förft med rent vatten, och fedan med vatti n töi^ 
latt med lit^t cauftik ammoniak, emedan deo 
faUt neutrala oxalfyrade ytterjorden fir till ea 
xioga giad löllig i fullt rent vatten. 

e) Den erhållna fällningen brändes , och 
lemnade.1,38 gn af ett bvitt pulver. Vid å« 
terupplösniijg i faltfyra leninadcs 0,02 gr. tan» 
.taloxid olöft. Lösningen neutraliierades och 
blandades med ättikfyra, hvarefter litet hydio» 
tbyon-ammoniak tilUaites till fyrans mättning : 
k^^rlet korkades och llSlldes på ett varmt 
(Idile, hvarunder ett mörkrödt pulver affattes^ 
fom upptogs på filtrum och gaf efter förbrafi* 
ning 0,03 gr. uranoxid. Återfiå (aledes för 
ytterjord 1,34 gr. . 

/} Den med oxalf. ammoniak i (d) fällda 
lösningen , fälldes med cauflik ammoniak , hvar»- 
af en gul fällning erhölls, fom efter glödg« 
ning vägde 0,33 gr. - Den- upplöftes Iter i 
faltfyra, hvarefter den fälldes med kolf. am* 
»oniak i flort öfverlkott. Dervid affattea röd' 
lernoxid, fom elter giödgning vägde 0,052 gr.' 

Den 

v 

» 
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Den genomgångna alkalifka vätlkan var gul ^ 
och gaf .geaooi afduofiniog gul uranoxid 
=. 0,33— 0^052 =r 0,278 gr. 

Deo gula y ttrotaotalen hade ttledes gifvit: 

Tantaloxid a) 2,686. 

O 0^020 =: 257060* 60|I24« 

Ytterjord e) 1 53400. ' 29,780. 

Kalkjord $) 050225* 05500* 
Uranoxid ^) o,o2o« 

J) 05278* 052980* 65622* 

Jeraoxid f) 0,0520. i,i55* 

Tennhaltig Wolframfyra b) 0,047. 13044. 

4i4655. 99i-^5« 
Anatyf med kolf. Nåtnm. 
3 gr. glödgadt pulver af gul yttrotantal 5 
hvaribland åtikiiliga korn drogo mycket II 
grönt5 fniältes i en ganfka flräng hetta i tim» , 
me med 10 gr* baL kolf. nalron» 

a) Maflan löfies i vatten, det olöfta hade 
fienpulvreta farg* Liquidum fälldes med (alt- 
fyra 5 och miningentc^s på filtrum; tvättades 
forll med litet hydroihyon-ammoniak och fe- 
dan med vatten; 'den vigde efter glödgning 
05132 gr. och var tantaloxid* 

^ i) Den genomgångna vitfluin neatraliferad 
fällde med tillfatta af galläpple-infufion en kaf« 
febrmi mafla,. fom efter förbrinning vägde 
t5Q46*5 och vax wolframfyiehaltig tantaloxid* 

Be. 
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Behandlad med fuit fvafvelfyradt kali och fe* 
dan med hydrotb* ' ammoniak ^ utdrog denna 
deraf o^oi wolframfyra. Hydroth« am« 
moniaken från (a) gaf efter afidunftning och . 
glödgning ockfå wolframfyra QjQiji gr* 3 tUl* 
lamman 0,095 g!** 

O Det olööa brandgula pulvret digerera^ 
des med faltfyra, hvaraf det till fiörie delen 
upplödes. Lösningen gick ganfka trögt ige- 
nom filtrum, och lemnade derp& en portioa 
tanialoxid, fom efter glödgning vägde Q,254 gr« 

å) Den genomgångna vitfkan uppkoktes ^ 
hvarvid den grumlades och affatte ett hvitt 
fiockigt amne^ fom togs pi iiitnim^ tvattadea 

och glödgades» Det vägde 9,673^.5 och för^ 

boll fig i alla dermed gjorda prof lafom tan^ 

taloxid. 

#) Den genomgingnn vatikao fålldes me^ 

cauQik ammoniak. Fällningen var hvit^ fvagt 
dragande åt gult* Det genomgångna ocb tvätta 
vattnet författes med oxaUyrad ammoniak , fom 
derur fällde 0,169 g'* oxalf. kalk^ fvaraodci 
emot 0,0657 gr* ren kalkjprd* 

/) Fällningen , fom i (#) togs p& filtrum 5^ 
tprrkades och löfies i faltfyra , fom dervidl^m* 
nade olöft 0,044» tantaloxid. Lösningen gaf 
med oxalf. ammoniak en fällning , fom efter 
glödgning vägde 0^624 gr* Kokad Q»ed ^on^ 

ceor 
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Mtttmad fahrym kmnade den dock olöft O506 

gr. tantaloxid^iom qvarbållit iin löslighet genom 
aUa defla operationen Ur den med attikfy. 
rad ammooiak författa lösningen ^ fällde fvaf« 
velbuoden vatgaa en morkbrim fiiUning^ fom 
efter förbränning vägde 0,056. Saltfyra ut- 
drog .derur 0^01 gr. jernoKid} det återfiående 
ville icke mera löfas , och vid närmare under* 
iökning befanns det vara nietallilk platina^ från 
alkaHts verkan degeln under fienpulvreta 
branniogt 

g) Ur den innu af ättika fura lösningen , Clll* 

" des genom en noggrann neutralifering ett mörk» 
rödt pulver 9 fom efker förbränning lemnade 
6,oi gr. grön uranoxid. Dä 0,06 tantaloxidj 
05056 platina och jernoxid» lamt OjOi gr. u« 
ranoxid af dragas ^ iterftä afdeupplofte q^tz\ 
gr. O5498 för ytterjord, 

il) Det i (O med pxslC ammoniak falida 

liquidum var gult, och gaf med caufilk am- 
moniak en gul fällnings fom efter glödgntng 
blef rödagtig, och vägde 0,099. Upplöft t 
ialtfyra deladea den af kolfyrad ammoniak i 

€>o445 jernoxid, fom blef olöft, och i o,o54i 

uranoxid ^ fo^i af alkalit qvarhölla upplöft^ 
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Deo fednare analyfon ha4e fåledeagifvk: 

# 

TaiiUlo:iucl b) o, i 36^ 

b) O3036. 





o.j044« 


151900» 


$995^ 


Ytterjord 




Oj498o. 


34590* 


Kslkjord 




' 0,0657. 




Uraoo^d 


« 








Ä) 0,0546. 


0,0646* 




Jernoxtd 


Q^oiocu 


• 






rf) 


' 0^^0545. 


2*7*. 


Wolfr. Qfn 




Q,0250. 








• 138978^ 


94)8^1. 



DeptJi^t %oalya hijtr gifvU ända tiU 5 j^ior 
ceots förluft, och det fyoes fom vore anväa* 
dandet af alkali mesa underkalladt att afiad' 
komma förluft vid analyleoj^ än bruket af furt 
fvaivellyradt kali. , 

Och oaktadt fåledes en analys gjord med 

furt fvafvetfyradt kali har ftörre anfpråk p( 

preciiion, få anfer jag dock genom Jen fedna» 
le anatyfeu ådagalagdi alt dap gula yttrotao* 
talens fammanflttning ej är (ig lik i alla korn, 
utan ati pto gm tipai m etteUan de befintU^ 
ga tantalaterna varierar, och titt laledea del 

<■ ' ' < ' ■ ' * ' 

'i - , . ^ • . ' , 

-v-< v; ..s- r. "\ ■ • .. ■ 

^ ■ . • ■ 



da förhåUandeo emellan deras iidböxdea ^vaii» 
titeter. 

a Jiirk Tttrotan$uL 

Fäjgen fvartj knappt märkligt dragande 
It brunt. 

Förekommer bland den foregående , nieft 
infprängd i fina lameller , (allao i kom 5 hviU 
ka icke vifa minfta tecken till anfkjutning. 

Brottet i en.rigtning glafigt^ i en annali 

finkornigt, likt de föregåendes* 

Glanfen emellan glasglana och hartzglana. 

I tunna fplittrar genomfkinande^ naftan u- 
tan färg, om icke fvagt gulagtig. 

Ger hvitt pulver. 

Hård 9 liK de föregående» 

Tung. Eg. vjgten ej underfokt. 

Smälter ejfor blisröret^ men decr epitenur 
fvagt och blir ljusgul. 

Med fosforlak ger den lika förbiilande 
fom den gula yttrotantakflj med deo Ikillnad^ 
att den blir f vagare - gron ^ ocb att den röda 
färgen ej kan frambringas ^ dl rena ftycken ut» 
väljas , utan den mättade glaskulan blir opak ^ 
wh fvagt gronagtigt grL 

Med borax ger den gult klart glaa^ Com 

med ilörre tillfats blir opakt gulbrunt» 
Löfes ej af ioda. 
Angripes ej af fyror. 



4. 
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fltfed wolfram oeb då lemnar ftone ellet min* 

dre fiycken af en genom glödgning föga ljus* 
md firg, A valdes till aoalyfen radaft fådåna 
bitar, fom genom glödgning blifvitgula genom 
hela fin maifa utan ' nörka ellef ro&bnma 
(Hickar. Hvarje bit glödgades för fig* De M- 
tar fom i glödgniag bebollo fio mörka % 
förlorade mot efterlemnade loo d« glödgad 
fleomafOi, endaft d^Ta d.; de åter fom guloa^ 
de^i förlorade emot 1 CO d« glödgad ften 6 ^o6 d« 

$9? flammadt och glödgadt ftenpulvec 
brändes med i ^ gr. fatifceradt baQ(kt Rolf. na- 
trom Maifan var fvagt gulgrön, och lemna- 
de efter behandling; med vatten ett gulagtigt 
pulver döa« 

o) Det alkalilKa liquidum öfvermättadea 
ined (alpeterfyra, hvaraf ett hvitt pulver af« 
fliLiljdes. Dä den öfverflödigt tillfatta fyran , 
oeutraliferades med cauftik ammoniak, fälldes 

innu en liten qvantitet, byilka båda, efter 



ning och glödgning vägde 0,342 gr. Den 
vatika hvarur de blifvit fällda, afröktes, men 
vifade Gg ej innehålla något mer af fienena 
maffli. 

by Det gula, efter den brända malTana 
utlakning återfiående, pulvret digereradea i 6 
timmar med concentrerad (altfyra j hvarundet 

det 



Digitized by GoogIe 



« 



^g4 Silagor Ull 

det efter hiDcl till ftörre delen upplöfles med 
lemning af ett bvitt pulver, bvilket efter be* 
baodUogmedbydrothyoa^aminoniak, tvättning 
och glödgmng vägde 0,332 gr., och var, lika - 
fom det ur (a) tantaloxid. 
• i) Lösningen i faltfyra, utfpädd genom 
tvättvattnet, kokades en ftund, hvarvid den 
af fatte en bvit gelatinöa falltfiog. Fallnkigea 
aCftiljdes, Behandlad med bydrotbyon-ammo- 
ntak, blef den fvart; laUfyra u\drog detur le- 
dan litet jern, bvarvid den blef h vit j den väg- 
de efter tvättning oph glödgntog 0,825 %t. 
och var tantaloxid. Ur faltlyran fälldes med 
cauftik ammoniak 0,0 1 5 gr. jernoxid. 

d) De erhållna lösningarna i HydfOthyonF 
ammoniak blandades, afröktes, och återfioden 
brandeff, hvarvid erhölls 0,06 gr. wolframfyre* 
haltig tennoxid. 

i) Den genom kokning frän tantaloxid 
befriade fura vätftan, nara neotraliferad med 
ammoniak och behandlad med (vafvelbunden 
vätgas, gaf en gul fattning, fom efter for^ 
bränning i öppen eld vägde 0,0 r gr. och vat 
tennoxtd. 

/) Liquidum blandades derefter med fal» 
peterfyra och kokades, fatides derefter med 
cau&ik ammoniak, fällningen togs på fiiuum. 
Ur den genomgångna vatOum, blandad med tvåtl* 

vatt* 
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vattnet 5 ISlldes med oxBlfyrad atntnontak o- 
xaifyrad kalk, fora torr vägde 0,232., famt 
eftet förbrinning genom behandling med fvai- 
velfyra förvandlades till 0,211 gips r: o,ob8 
gr. ren kalkjord. 

g) Fäibiogen med cauftik ammoniak i (/) , 
löfies i falpeterfyra, liqiiklum neutraliferades 
med cauftik ammoniak och fälldes med oxal- 
fyrad ammoniak , fom aflkiljde Otxairyrad ytter* 
jordj hvilken efter förbränning i öppet kärl^ 
gaf 1,0494 gr. ytttrjord. 

k) Det med oxalfyrad ammoniak fällda 
liqutdom var gult} det gaf med cauftik ammo* 
nia k en ljusgul iällning, fom efter glodgning 
vigde 0,03 gn Den befanns vara ren i^rao» 
oxid, emedan den efter upplösning i faltfyra, 
genom tilUata af öfverikjutande kolfyrad am- 
moniak iter qpplöftes, med lemning af ett 
ipäi på jernoxid, (om ej förtjente anmärkas» 

Änalyfen hade faledes gifvit: 
Tantaloxid a) 0,3 43« , 

*) 0,332. 

i) 0,825* i9399« 5 1 98 15* 

Ytterjord g) 1,049. 38j5i5« 

Kalk * /) 0,988* 39260* 

Uranoxid *) 0,030. 1,1 11. 

Tennhaltig Wolf. fyra 4. e) 0^070. af593# 

Jemoxid O • . 0,015. Of555> 

29651» 97sS48« 



a86 JBUagor tiU 

* loQth jag går till uppftällniogeo ^ hvad^ 

jag anfer vara defla fosfitiers kemifka famman* 
fittuingj ftall jag oäimia oSgra ord om de 
Diethoder jag använde, för att igenkänna hvat 
och en af beftåodsdelarna. 

a) Tttirjorden, ffi lätt igenkänd pä fin e» 
geoikap alt gifva föta ialter^ kunde likväl ha£« 
va varit blandad med berylljord^ på fått Ek£* 
BERG funnit den dermed blandad i gadolini>i 
ten. — Jag behandlade den derföre vid hvar» 
jé analys 9 med cauQik kali, fom derur ingeti 
ting utdrog*9 hvaraf fåledea både lerjordeni oeh 
beiylljordens Irånvaro bekiäftas» — Icke eller 
fann jag cerium f&fom en vifendtlig beftånda» 
del af y ttrotantalen 5 utan den ytterjord^ fom 
af deffa erhölls var långt renare «an den jag 
genom konft fökt rena ur gadoliniten. Det 
oagtadt var den icke alldeles fri för cttkm^ 
fom lätt kunde upptäckas då den glödgade jor* 
den i en tappt fiaika öfvergöts med faltfyra^ 
hvarvid lukt af fyrfatt faltfyra efter någon 
Hund uppkom. Men ytterjorden ur yttrotan- 
talen gaf ingen fällning med fvafvelfyradt ka« 
Ii 9 förr än ytterjordens egqa dubbelfalt i eil 
mera concentrerad vätlka bégynte anlKjuta, 

b) Tantatoxidin ar visferltgen lätt ' att igiett* 
känna genom fm olöilighet^ men då den t vert 

. emot förmodan under loppet af en ana)y.aj a»» 

ftSUd 
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ftslld genom Mtming med alkali ^ ftUes deh 

upplöfes fiere gånger tillika med andra ämneii^ 
kan icke mera defo olöllighet vafa ett pälitligt . 
kaoneniärke. De tecken , hvarpä jag igenkänt 
den iro (a) deb föihaUaade ioc Uisror tMI 
fosforfalt och borax ^ och (^) har jag genom 
glödgning med furt (vafvelfyradt kali upplöft 
den till klar mafla^ bvarefter denna ^ digere- 
tad med vatten^ lemnar tatitaloxided^ hvHkett 
då 3 öf verg juten med galläplei-infufion^ |blir gul^ 
tne^ eller mindre fallande åt brandgult, och 
den ofvanfiående vätlkan blir mörk orange. 

Under delTa analyfer har det ftandoni 
hindt mig att fa en tantaloxid, foni> jemte dei»> . 
ne o»da öfrige egenikaper^ ifveti hade deo att 
med fosforglas i reduäionseld gifva ett djupt 
faftraasrödt glaav^tia omftiiidighet intra£Pat 
då oxiden är fmittad af wolframfyrad jernoxid^ 
och ager ickis rum hvarfcen då eadaft wol» 
framfyra eller då endaft jernoxid innehålles 
d^xj. Det ar derföce ett lätt f&tt au igenkåti- 
trn om tantaloxiden håller wolframfyra, om 
ma9 tilUatter . en atom jernoxid och draoe a 
leAiAionseld åt fosforfaltet ger &gransfarg. 

i) lyolf^mfyra igeakao&es, utom af det 
(att hvarpå den under analyfen erhållea^ deri- 
genom att den for Uånor for fig fjelf tUr grön 
i reduäionslägen» Med fosfoi/ak ger den ett 

klart 



Digitized by Google 



agg . Silagor tiU 

klart glas 9 fom i yttre lig^n^ir ofargadti éU 

ler endaft gulagtigt, men fom i reduäionseld 
.blir ftönt blått Eo balt af lerjord ^ kiCeljord 
eller till och med vifla qvantitéter af tatital* 
oxid . eller teooOxid £ortaga den bli Hrgen i 

glafet^ oagtadt de ej hindra fyran att i glödg* 

d) Vranoxidins ' Caraderer åro tetnmligeit 
deciderade, men då den förekommer i fä fmä 
qvantitéter och blandad med frammnade äm* 
néin^ frin hvika den måile ftiljas genom ny« 
uppiökta utvägar^ vore det nog möjligt. att 
snan kunde mifataga fig. Jag har likväl jem* 
fört den ur gula yttrotantalen erhållna uran»^ 

^OJtiden med uranoxid, dragen ur pechUendo 
och funnit dem hvarandra fullkomligt lika* 

' De egenlkåper af b vilka jag anfett mig berit- 
tjgad att anfe den för uranoxid , äro (o) att 
den icke fålles af oxalfyrade neutralialter, dä 
jag undantager den hinterhalt deraf fom oxaU 
fyrade yiterjorden ilapar med iig, och fom fi* 
ger rum med flera andra kroppar fom fällan 3 {b) 
att latt och med gul fSrg löfas äf kolfyrad 
ammoniak 5 men att ej löfasaf cauilik ammo* 
niakj (O att med gallåpple-infuGon ge eomörk 
chocolade-brun fillning, samt {d) att i reduc* 
tionslågeD för ,biåarös bli (vartgrön ^ och att 
med foÉforbU l^fva i xedb&ionseld ett ikönC. 

gräagrönt 
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gräsgröbt fclaft glais^ fom getuun tillfats af 
falpeter iter blir gult^ ehuru en Ikugga a£ 
det gröna indå alltid blir ar. 

t) Tennoxidtn igenkändes. Utom af de 
att på hvilka den erfaöU^, genom reduftion 
för blåsrör med foda, då den vanligen gaf 
Ktt fynliga tennkolof) h vilka dock af fmå 
qvantiteter fordrade den behandling, fom i 
Lärbokeo i Kemien II Dd. p. 48d~3 an« 
föres. 

SSka vi iiu vfirdeta reifultaten af defla 
analyfer^ få finna vi att i den fvarta yttrotan- 
talea 57 d« tantaloxid varit förenade med 
20,250 d. ytterjord, famt 6,25 d. kalkjord. 
Den innehöll tillika 8,25 p^ c. wolframfyra 
famt 3,5 p« jernoxid. Nu innehållas i 
57 d. tantaloxid 2,964 d. fyre, famt i 20,25 
ytter jord 4905 d. fyre, och i 6,25 d. kalk* 
jord 1,75 d. fyre, hvilka (ednare tillfamman* 
tagna utgöra 5,75^ fom Sr nSra dubbelt emot 
Hntaloxidens fyre, eo^edan 2,964*2 =5)92* 

8,25 d. wolfiramfytä upptaga jernoxidul, 
tvärande emot 2,65 d. jernoxid, bvaraf fåledes 
återftt O385 p* t. fom möjligen kan haFva 
Varit förenad med tantaloxiden, men fom 
ItMflce ackfÅ genom en fSr ringa utfallen 
halt af wolframfyra funnits der fåfom wol« 
framfyrad jernoXiduL Det &r af ilenens o« 

iV d«u T jemna 
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jemna utfeende efter glödgning ogonlkenligt^ 
att den fvarta yttrotantalen håller mekaniikt 
inblandad wolframfyrad jecnoxidul^ och att 
den 9 oakudt defs tydliga begäi till kriftalio 
fortQ, fåledea är att anfe fifom éu blaadadt 
fosiiL 

Hvad förhållandet emellan kalkjorden 
och ytterjorden beträffar, få kommer ytter« 
jordens fyre temmeligen nåra i gånger kalk- 
jordens 9 hvaraf man fäledes ikuUe kunna 
förefiällafig, att hufvudmaifan i detta fosSI 
utgöres af ett dubbeitantalat, bellående a£ 
9 partiklar fubtantålas biyttricus^ med en 
p. fubt* bicalcicuss detta kan få förhålla flg, 
men det är äfven lika möjligt^ att de bada 
tantalaterna här äro lika händelfevis blatida* 
de 9 utan beroende af kemilka affiniteter dem 
emellan, likafom det är tydligen händelfen 
i de andra yttrptantalaterna och i tantaliter* 
na. Det blir fåledes i alla fall fäkraft att 
anfe föreningen fåfom befiående af de båda 
fubtantalatérna» utan att afgQra huruvida de 
böra anfes fåfom utgörande en kemilk. för* 
ening eller blott en mekaniik blandning, in* 
till defs, genom framtida utvidgade forlknin* 
gar^ vi kunna erhålla fåkrare gruadec fot 
ett afgörande omdöme derom* 

Den guli yttrotantalen innehåller endaH 
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{pår af wolfram; men har deremoi en betyd- 
lig portion af fubtantalas uranicus, hvars 
qvantitet) likafom myckenbeten af fubtai|ta« 
las calcicus^ fynes vara betydligt varierande' 
i olika exemplar deraf. 

I förfia analyfen på de gulalle och re* 
Häfte bitarna^ hålla 609I34 å. tantaloxid 39I26 
d. fyre^ deremot hålla de med tantalfyran 
häri förenade baferna» (29^78 d.* ytterjord 
55956 d. fyre, 0,5 d. kalkjord 0,14, famt 
6}lS2d d* uranoxid O954) tillfamman 6^636 d. 
fyre.* Tantaloxidens fyre fordubbladt gor 
%t^52^ hvaraf det fåledes är Ikäl att Huta 
. att if ven här baferna hålla dubbelt fyre mot 
lantaloxiden, 

1 den med alkali gjorda analyfen af 
gronagtig yttrotantal hålla ^9^5 d. tantaloxid 
3,084 d. fyre^ famt baferna, d. i. ytterjor* 
deuj kalkjorden och uranoxiden, tillfamman 
69 1 2 d. fyre 3 hvilket åter ar naftan precift 
dubbelt emot tantaloxidens, ty 3s084+==6,i68« 

1 den tredje eller få kallade mörka yt« * 
trotantalen framftäller fig ett helt annat för* 
hållande. Den håller 51 98 15 d* tantaloxid, 
hvars fyre är 2,694. Deremot innehåller 
' den anda till 385515 ytterjord, hvars fyre !r 
7^7033 39^6 d. kalkjord innehålla 0,9 och 

Ijli d* uranoxid 0^094} d« fyre. Bafernaa 

T 2 fam- 

I « • 

\ * 

% 
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iammanlagda fyrbalter öfverAIga fåledes 2 
gånger tantalfyrans; det låter då gisfa (ig att 

detta fosfil innehåller baliik tantalfyrad yt- 
terjord^ kalkjord och uranoxid 9 hvari bafena 
fyre är 3 gånger fyrans, i h vilket fall tan- 
taloxidens fyre borde halva utiallit 2^9 i 
fiället för 2,694* 

De yttrotantaler fom vid Ytterby före* 
komma ^ äro fåiedes blandningar af flera fub* 
tantMi^ter af ytterjordy kalkjord och uraoo« 
xidy blandade i flera varierande förhållandea 
fig emellan. De vanligafie af defia fyoag 
vara de, der baferna hålla dubbelt fyre mot 
fyran} mindre allmän fynes deremot vara dea 
mörka, eller derl fom innehåller fubtantalaa 

triyttricus^ att döma af de.qvantiteter deraS 
fom förekommo i Ekebcrgs famling. 

Ehuru fåiedes den relativa qvantitetea 
af delTa fosfiliers beftindsdelar ej kan ut- 
tryckas af de nuneraiogi(ka formlerna^ eme« 
dan den ar ganflca tilffällig och varierande^ 
få låta docK.deiTa formler biuka iig för at^ 
gifva en vetenikaplig öfverfigt af deras ke^ 
milka conöitution. 

Den äimrta ifttrotti^ntatm Sr, t kraft af 
hvad i det föregående ir anfördt, Y'Ta^ 
blandad med CTa och med FW% (hvartt 
iianganhalt uuder aoalyfeji fakeiligen gått 

lör* 
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forlorad). Den gula är YTTa blandad mej 
imk portioner af C Ta och U Ta, iaiQt fpår 
af woifram. Den mdr^a är T^a, blandad 
med Imå portioner C^Xa^ U^Ta^ famt Ipir af. 
wolfranu 



jr. UnderJMnhg af hittUtf Mania Wotfrmtih 
Uts fammanfättnimgi af Be&zelius* 

. ji. JVolJram. 

Då wolframfyran förekommer i Brodd- 
bo tantalit förenad med famma bafer, fom i 
det länge bekanta mineralet woifram, få an« 
fts j^K det nödvändigt att uhderföka dettå 
fosfils fammanfättning, för att bedämma om 
. , Broddbo tantaliten kan fagäs innehålla wol« 
fram eller någon annan förening emellan ' 
wolframfyran och defTe oxider. 

Den till underfökning använde wolfra» 
men var på 1750-talet bämud från Godol- 
phins Bali i Cumberland och utgjordes af 
ganlka väl utletade och, få vidt ögat kunde 
upptäcka, kifelfria flycken. Den refs pl 
porphyrhäll till fint pulver och flammades^ 
pulvret var, £t länge det hångde i vattnet 9 
, gråagtigt rödt^ men blef efter torrkning 
morkbrufit, likt den jemoxid, fom fås dA 
falpeterfyradt jern glödgaSi ' För- 
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FörfUi-frfigtn vid detta minerals aatlys 

är naturligtvis: innehåller det wolframfyratt 
förenad med oxider eller oxiduler af jera 
och mangan? Den förmodan man finner 
uppkallad af Hrr. AiKiN i deras Diäionary 
of Cbemiftry T. II: p. 444) famt af Hr Haus» 
MANN i defs Mineralogie T, I: p« ^Og^ att 
detta mineral Ikulle innehålla wolframoxid 
och ej wolframfyra^ är få vida Oiannolikn 
fom jag vifat ^ att den fa kallade bl^ oxiden 
ej är annat än en modiiication af fyran, och 
fom den bruna wolframoxid^ fom fås dk 
glödgande wolframfyra decomponeras af V^t^ 
gas^ ej varit defle Författare bekai^t^ 

För att bqllämtna ox^idationsgra^deu ho^ 
metallerna» digererades en portton flanuna4 
. wolfram med concentrerad faltfyra^ \ ea. d^iC* 
med fylld och väl korkad flaika. Syran far* 
gade fig gulagtigt grön och lemnade olöll 
ett uppfväldt^ fmutfigt blitt pulver. Den.r 
afhälläa fyran fällde, dåden blandades med 
vatten , ett hvitt oftlikt aome^ fom efter 
torrkntng och glödgning blef gult, och for 
blåsrör vifade alla caracterer af wolframfyrai^ 

Den utfpädda jernlösningen f örfattes me4 
caufiik ammoniak i öfverikott, kärlet kor^ 
kades och den mörkgröna fällningen lemna<^ 
des att fjunka. Det klara afhaUde8iettd|h 

pe4 

■ * 
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. pet kfirl 9 der det lemnadt åt luftens tillträde^ 

aiiatte röd jernoxid i lior myckenhet. Jcrn- 
oxtdulen har nemligen den egen&apen att^ 
lika fom talkjord och manganoxidul, gifva 
med faltfym och ammcmialL ett dubbelfalt ^ 
föiQ d^componeras af cauftik ammoniak^ 
förr an jernoxidulen far tillfälle i^t fyrCattay 
på luftans bekoftnad« 

Den blå x faltfyra plöfta delen togs tiir 
hälften på ett filtrum , der den tvättades. 
Il varunder- den beAåndigt gulnade ^ tills den 
Jlutligen efter torkning var förvandlad till 
ett roiigult pulver 9 bvarur cauflik ammon!* 
ak utdrog wolf ramfyra med lemning af jeru- 

Dea andra hälften af den blå i faltfyra 
olöfliga maflaa öfvergöta :ri en fialka med 
cauftik ammoniak. Den angreps deraf icke', 
men då Kärlet lemnades öppet och maflan 
fick tillfälle att oxideras, decomponerades 
den efter hfuid, och woif ramfyra upplöfieai 
ammoniaken. 

Den i faltfyra olöfliga ^elen af wolfrä« 
men är liledes icke, fafom Hrr AlKiN och 
Hausmann fynas haf va förmodat , blå wolr 
f ramoxid, utan wolframfyrad jernoxidul , med 
öfverikottaf fyra, hvilket, likt andra jerno* 
jlidulCalter , ej decompotteraa af cauftik am« 

moni» 
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ooniak, forr än oxiduleu fir tiUfälte att 
förvandlas tUl oxid. 

Då jemet icke ftiUle kunna finnas i o- 
xidulforaif utan att mangan ockfå voreoxK 
dulerad^ få bevifa deiTa förfök att minerakt 
utgöres af wolframfyrade oxidttKalter, ocl^ 
att fåledes. mineralets rödbruna färg ingea 
ting tillkännagifver rörande- jemets fyriätt^' * 
aingsgrad» Äfvenfå kan man ej eller vänta 
att wolfran) ikaU dragas af maj^netea, d& 
kolfyrad jernoxidul ej har denna egenlkap. 

Då (altfyran endaft of uUkomligt iondev* 

delar deana förening, beflöt jag att tiU de&. ^ 

analys använda famnia analytifta méthod fpm 

för tantaliten. • . 

. Jag blandade desföre « grammer flanH 

madt och öfver fpritlampa torrkadt pulver 
af wolfram med 20 grammes pulveriferadC 
furt fvafvelfyradt kali, och upphettade blanc^ 
ningen långfami; i en platinadegel, tiM deik 
den vid rödglödgningshetfca fl6t klar. Dea 
var i eld blodröd, men antog efter affvai*. 
aing ^n fn^i^tfig, gufagtigt grå färg. 

a) Den upplöfiee efter hand r kokande 

vatten med lemning af ett hvitt volumiaöft 
pulver, fom togs pi filtrum oeb tvattadea 

väl; få fnart det genomgående begynte grum-. 

. la det jgsaOTigiogat» borttogs det £ediDa«^ 
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f)eti iköljvattnet togs for fig, emedan ået nu 

tydligt upplöHe fyran. Den på filtrum ftan* 
sade maffan aflöftes med cauftik ammoniak , 
iom lätt upptog den och fom blandades till 
det ferikildt upptagna iköljevattnet, ur hvil* 
JHQt om några timmar en ringa portion jero- ' 
03(id afföndradea. 

Ammoniaken lemnade vid fyrans upp- 
lösning en ringa qvantitet af ett roftgult pul« 
\Qi^ fom fantes vara ett bafilkt^jernlalt^ och 
fom jag till flut lkali närmare omtala* 

b) För att finna qvantiteteo af de i dét 

\ipplöfta fura vattnet befintliga metalloxider* 
lia, fällde^ deniia V2itlka genom en länge 

fortfatt kpkning med i öfverlkott tillfatt ba- 

iglkt kpUyradt k^U* Fyllningen blandades till 
den i (r) ^flkiljda jernoxiden j och upplofie» 

i{altfyra^ lösningen neutraliferades med cau- 
fiik amuioniak) och falides med bernftensp 
'fyrad ammoniak, foflj efter glödgning väg- 
. de O5847 gr* 9 och fom vid återupplosning i 
ytfpädd faltfyra lemnade ett hvitt pulver, 
(om efter glödgning blef halmgult och var 
, \volframfyra. Den vägde 0,07 gr. Jernoxt* • 
den utgjorde fåledea 0,77 gr. 

c) Den med bernflensfyrad ammoniak 
fällda vätikanr fälldes genom länge fortfatt 
i^okning med bafi&t koUyradt kali. Den 

hvita 
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hvita fällningen blef genom glodgning fvart, 
dragande i brunt och vägde 0,3265 gr. Sal- 
peterfyra löfte itttel deraf. Saltfyra upplo- 
fle den med utveckling af fyr fatt faltfyre» 
gas utan lemning. Då loaningen åter afdun- 
fiades^ gelatinerade den, och efteir intorrk- 
ning och åtenipplöaning lemnadeskifeijord^ 
fem. glödgad vägde 0,05 gr., hvaraf faledes 
följer att maii|;ano3^ideaa balt utgj[ordQ eiH 
daft 0,2765 gr^ 

i) pen i ammoniak upplöfta wolframK 

fyran utfattes för åverkan af en firöm af 



fvafvelbundea vStgas» tillä alkalit deraf blef 
mättadt; vätfkan behöll fig klar. Vid till- 
fatts af falpeterfyra. fäildea ett bi'ung;r4tt pul- 
ver. Vätlkan neutral! ferades få jemt fom möj. 
ligt, filades^ och fällningen togs på filtruou 
Den upplöiW (maningonx af ftoljvattnet^ 
bvilket, äfven fom det förut genomgångna^ 
hade en rödbrun farg. Jag har deraf an* 
ledning att förmoda , att denna bruna fällning 
ickQ är fvafvelbunden wolfram, utan fnara« 
re en förening af wolframfyra eller wolfram- 
oxid med fvafvélbundet vate, eipedan det 
år emot hvad vi veta om andra fvafvelbund- 
oa metaller^ att de ikulle iupplöfas i vatten* 

Då den genomgångna rödbruna vätfkan, 
for att pröfvas.pm ej falpeterfyra var i ö& 
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vetikott tillfatt, blandades med hydrothyon- 
åmmoniak^ färgade lig den ifaline droppea 

grön, utan att något fälldes, och då mer^ 

bydirotbyoa-amimmijifc tilliatt^s, blef vätffluuy 
få djupt indigoblå , att den blef ogenomfkia- 
.1ig 9 mea ut«o att pågon f^llniog kunde för;* 
marinas. Det jEaoifna binde med (kölj vattnet ^ 
* d. ^. med upplösningen i rent vatten af dej| 
på filtrum (Unnade fvafvelföreningen» Der? 
^f torde man kunna fluta, att den blå upp? 
Josiniiigea inneböU fvafvelbundei; väte förep 
P4dt n^ed en Ugr^ fyr(4ttningsgrad af wol- 

Pen fifta delen af fköljvattnet togs för 
fig Qcb afdnnfiades till torr bet 9 b var vid de]| 
gaf ett gråbrunt ämne, fom i eld förbränd^ 
Hied utveckling af fvafvelfyrligbet ocb lemr 

jp^e ren wolframfyra^ ' 

Det på filtrum qvarllannade torrkades 

och inladest i en glasretort famt upphettades» 
Det gaf vatten och fvafvel och lemnade i 
iretorten fvai;t fvafvelbunden wolfram^ halr 
(en af ikara af retorten 9 och den fvaf velbun<ip 
pa metallen förbrändes i öppen eld. Den 
^ gaf ttUfamman med den nr &ölj vattnet ert 
bållnao,69 gr. wolframfyra, fom, efter några 
timmars digeOion ^ utan lemning upplöftea af 
Utfpädd caullik ammoniak. 

-iO Det 

> 
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r) Det bit liquidum afduiillades, forlo» 
fftde derunder fin färg, blefgrönt, gult och 
fflutligen förglöft. Då blott en ringa qvan- 
titet åteifiody blandades det med concentre- 
tad blpeterfyr», hvaraf en omnig och tung 
hvit fällning uppkom. Det kfera afhälldes 
och fällningen tvättades med litet utfpadd 
falpetcrfyra, hvarefter det intorrkades i pla- 
tinadegeL Genom ferikilt anOallde motför« 
lok erfor jag^ att detta hvita pulver är ea 
kemifli förening af fvafveUyra, wolf ramfyra 
och vatten, fom är löflig i rent vatten^ men 
Com ur denna lösning åter utfälles af (at* 
peterfyra; likafom den gula fällning falpe- 
terfyra åfiadkommer i wolframfyrad ammo*, 
niak aren foréningaf falpeterfyxa, wolfiram» 
fyra och vatte^iQ^ fom till en ej obetydlig 
qvantitet löfes af rent vatten 9 men filleSr 

der ur af tillfalt falpeter fyra. Föreningen 

nf fvafvelfyra och wolframfyra 'brändes ocK 
gaf forft ömniga ångor af concentrerad fvaf* 
velfyra och lemnade £edan wolframfyra, med 
iranlig ljusgul färg. Den vägde 1,416 gn, 
och förhöll fig i alla |^rof dermed fåfom 
wolf ramfyra. 

/) Det med falpeterfyra falida liquidum. 
Af ven fom den till iköljning nyttjade ^Ipe» 
tejrfyran^ afdunftades tUUamman till torrhet 

och 
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och upphettades varfanit, tills dederi befint» 
liga . £vafvelfy rade och falpeterfyrade ammo* 
niakfaherna blifvit förftorda» hvarefter mat>' 
fan glödgades, och lämnade ett gult famman* 
bakadt pulver^ foin vagd« o,?85 gr.yOch föf^ 
höll fig ^åfom den sfalldiga föreningen af 
{vafvelfyra, wolframfyra och kali. 

Bevis att den ej var ren fyra äro: i:o 
tlei åcu efter några dagars utfitunde för 
foifirålarnas omedelbara åverkan ej blågrön, 
fom den rena fyran. 2:o löftes den ytterft 
fvårt i cauÖik ammoniak och fordrade ofant- 
liga portioner af alkalit, och 3:0 löftes dea 
till en ringa myckenhet i concentrerad falt» 
fyra, men fälldes éj ur lösningen af vatteiu 
Med flusferna för blåsrör förhöll den fig 
för öfrigt alldeles fåfom wolf ramfyra. 

g) Det i (a) på filtrum lemnade ba&lka 
jérnoxidfaltet vägde efter fträng torrkniQg , 
0,246 gr. Concentrerad faltfyra utdrog der* 
ur jernoxid, men den fura vätlkan fällde, med 
tillfatts af vatten 5 wolframfyra. Den i falt* 
fyralöfia jernoxiden,. fälld med cauftik am- 
moniak och glödgad, vägde 03047. Den i 
ialtfyra olofta delen af jérnoxidfaltet blef 
efter glödgning gul, och vågde tillfamman 
med den ur faltfyran fällda 0,19 gr. Dea 
hade likväl , med allt ytlre utfeende af wol» 

fram- 
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framfyra , ej den egenlkapen att lolas^ hvar» 

ken af ammoniak eller kali^ blef ej i re« 
duAionslågen for blisrör fvart, och gaf ic* 
v k« blått glas med flusferna. — Då detta är 
handélfen. med wolframfyra, fom fått fälls 
fig med lerjord eller med kifeljord^ iluter 
jag att en halt af kifeljord orenat denna 
portion wolfratnfyra^ belft vi längre ned fko- 
la fe^ att 'lArolfram innehåller tner ki£eljord 
än denna analytiika method framfiällt. 

Refultatet af den belkrifne analyfen har 

gifvit: 

ttTölframfyrå i) 0,0704 

<0 0,690. 

g) o,i90. S^iSlö. ?8j7754 
Jcrnoxid ' i) 0,770. 

^) Oj047« 6,8 1 ?o. 9o,42^* 

Manganoxid O 6,9 ir^* 

Kifäjord O 0,0500. i,g5öé 

; EUef 

' ' Wolframfyra 7S,77S* 
* J ' Jernozidui 18j32o. 
• *^l{!togänoxidul 6,22. 
Kifeljord ''1,25. 

Har 
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Här bar fåledes inträfTat en vigtsforSk» 
niog af ej mindre än 7f362 procent af fie- 
nens vigt. Då jern och manganoxiderna i 
fienen funno» fåfom pxiduler, få ar det klart 
att de böra hafva ökat vigten med 2,797 
procent. De återfiiende 4}565 procent har* 
röra frän vidhängande fvafvelfy ra och kali 
i de- fifta portionerna^ af Wolf ramfyran. Och 
då intet fätt är mig bekant, att ur fin före- 
ning XsAå kajli framftalla hela qvantiteten af 
Xi^lffftttifyrå ren, utail all fdrlaft, (i mifte 
man nöja fig med att antaga för wolframfy* 
ta, allt det fom ej ar jernoxidul^ mangano* 
xidul eller kifeljord^ Det äterfiår då för 
wolfrainfyra 74)46 procent. 

I ett annat förfök, der uppmärkfamhe* 
ten hlifVUdfakligen riktadeå på att med yt* 
^rfia precifion Unna qvaatitetema af jerno- 
%\å och manganoxid, decompOAerades 3 gf. 
glödgadt, flammadt wolframpulver i bränning 
med 13 gi^é bafilkt kolfyradt tiatrom Den 
fmälta faltmaffan extraherades med Vatten^ 
hvarvid återflod ett brunt pulver af wolfra- 
mens egna färg. Det. löftes, under ut veck*, 
ling af fyrfatt fialtfyregis, i f altfyra fullkom- 
ligt och utan lemning^ lösningen evapore* 
radea till den öfverflödiga fyrans förjiaganp 
de^ hvarvid den gelatinerade. Utfpädd med 

vatten 
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Vatten afiattes kifeljord ^ fom efter glddgnih^ 

vägde 0^063 gr. 

Liquidum,neutraliferadt med cauftik atti* 
moniak och fälldt med bernfteosfyrad amrao* 
niak, gaf 0,588 gu röd jertioxid« Ur dea 
åter nående lösningen fälldes genom kok* 
ning med bafilkt kolfyradt kali^ kolfyrad 
manganoxidiil, fom efter bränning var rent 
tvärt och vägde 0,1 8 8 gr. 

Analyfen hade fåledes gifvit^ da förlii«. 
Ilen antages vara wolframfyra: 

Wolf.£yra74>666» 74^6664 

Jernoxid 0,538. fpjöo.tirjerrioicidul 1755944 

Mang.oxid o^ 1 88* 6926.=:MaDg.oxidul 5 56404 

Kifeljord 0,063. 2,io. Kifeljord 2,100. 

Jernoxidulen innehåller precift 4 d. fy« 
re,deremot innehåller manganoxidulcn 1,25$ 
h vilken -^3 = 3,759 alltfå få nära fom mdj# 
liljt j af jernoxidulens fyre , hvilket fedfiare 
förhållande ännu precifare inträiSar i .den 
förft belkrifire analyfen, der jernoxidulens 
fyra är 4,18 och manganoxiduleqs i$39^$ 
hvilket +3±z4,i76. Wolframfyran innehål* 
ler 20 procent fyre, följaktligen 14,9332 
d* fyre3 bafernaa fyre fammanlaggdt fir 
5>25-f.= i5,75. Hvaraf alltfå är klart, att 
då alla data* för beräkningen blifva rigtiga^ 
fyran innehåller 3 gånger få n^ycket fyre 

tom 
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fom baferna» Äf deiTa förfök följer* fåledes 

att wolfram beftår af en partikel \vo!framfy« ■ 

rad manganoxidul föreoad med 3 p. wol* j 

framfyrad jernoxidul, och defs fammanlatt- 

ning uttryckes med 

MgW+sFeW* 

För några år fedan fanns vid Öder Stor- 

grufvan af Dalkarsberget i Nora Bergslag, 
cfi ringa qvantitet af ettmifteral, hvilketaf 
Bergsmännen togs för tungfpat. J, G. Gahn 
utrönte att det var wolframfyrad kaik 9 och 
af den fiufF han hade den godheten att för 
min famling meddela ^ har jag haft tillfälle 
att underfoka fammanlattningen af detta fos« 
fil, h vilket, oagtadt Klaproths förträffli. 
ga analyfer fullkomligt infiämma med den 
mättningscapacitet, foai för wolframfyran föl- 
jér af föregåendé förfök 5 jag aiifåg kunna 
vara af något värde, då, få vidt jag vet, 
detta fosfil här förut ej funnits, och möjli- 
gen kunde tänkas hålla bafen i en annan 
mättningsgrad med fyran än de hittills be- 
lianta, h vilket dock vi ftola finna icke här 
var händelfen. ^ 

Denna tungften är icke kriftalliferad, . 
utan formerar derba malfor af ett grofkor* \ 
nigt brott och en nSgot gråagtig färg. 
IV l>fL U , 6 graw 
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6 grammer flammadt och fedan glöd- 
gadt pulver aF tungftcn blandades med 20 
gTammcr concentrerad falpeterfyra , och af- 
röktes dermed till nära torrhet, hvarefter i 
nyo 20 gr. fyra tillfattes och liquidum af- 
röktes till nära torrhet. Dea lalptneriyrade 
kalken utlakades med alkohol^ hvarefter fy- 
ran fedan upplofics i cauftik ammoniak. 

Lösaingén i alkohol blandades med ea 
upplösning af f^afvelfyrad ammoniak i al. 
kohol få länge någon gips fälldes; fällnin- 
gen, tvättad med alkohol och glödgad , vägde 
2*7 gr., f varande emot 1,119 gr- kalkjofd. 

Lösningen af wolframfyra i cauftik am- 
moniak afdunftad till torrhet i en platinade- 
gel och glödgad, lemnade 4>52 gr. ren wol* 
framfyra. 

Ammoniaken lemnade olöft ännu ode* 
componerad wolframfyrad kalk, fom efter 
glödgning vägde 0,355 och var gulagtlg. 
Den decomponerades på lika vis, men de- 
compofition gick trögare, och den afikiljda 
fyran fyntes vara kifeljordshaltig, färgade 
glasflusferna ej ft ftarkt, fom den renare, 
och fordrade fiör re qvantiteter ammoniak for 
att upplöfas.' Derur erhölls atinu 0,045 
kalkjord, fårat 0,305 gr. något kifelhaltig 
wolframfyra. 

Tung- 
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Tungften hade fåledes gifvlt: 
Wolframfyra 49825» 805417. 
Kalkjord J»i64* i9>4co. 

5f989» 99s8l7* 
Nu inneliålla 1994 å. kalkjord 5>4.32 d. 
fyre, famt 80,417 d. wolframfyra 16,0834 
d. (yre, men 55432+3 ^.165^96 y låatt allt- 
fS mättningsforhålla&det emellan bafén och 
fyran här är alldeles detfamma fom i wol- 
fram 5 och Tungfiens fammanfittning uttryc* 
kea med 



IV. 

Analys af ett fosfiU SalCy från Fablu gruf- 
Va, och Infjö fänkning} afj. G. Gahn 

och J. Bfi&ZELlUS* 

(Berättei&Q uppfatt a£ B£azELiuf> 

l^etta falt förekommer i {lalaäitiikt forme* 
tade röda kriftallgrupper^ fom vanligen an- 
Ikjuta på en kerne af gips. Stundom hafva 
de ingen fynlig kerne 5 och arö di redigaft 
anlkutna. Krifiallerne äro fmå 4{idiga pris- 
mer5 med tvärt aföympade ändfpetfar, men 
vanligen få fammanvexta, att deras rätta form 

u a . ej 
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ej kunnat med fäkerhet utletas. De fynat 

batva mycken likhet till formen med den i 
prismer kriitalUferade gröna vitril, fulpbas 
ferrolus, fom på andra ftällen af Fahlu gruf- 
' va förekommer i ganika ftora och rediira 
kriftaller. — Kriftallerne af det röda faltet 
äro genomlkinlige, af .en roftröd färg. De 
finnas oftaft här och der blandade med fm& 
prickar af gips, af bafilk ivatv. Ifyrad jern- 
oxld, famt af bitterfalt^ hvilket fednares 
aärvaro likväl fällan kan med ögat upp- 
täckas. 

I luften beflår det på ytan^^ blir matt 
. och öfvertackes af ett rödgult pulver, vacker 
på tungan en ren fammandragande jernfmak. 
— För blåsrör fmälter det , pöfer, ger ifråa 
lig vatten och lemnar en gulröd jord, fom 
vid ftarkare påbiåsning föjr vandias till röd 
eller Ivart jernoxid, efter fom man ger o- 
xidations- eller reduäions-eld. Med foda 
hårdt påblåll i reduftions-eld affätter ingen 
zinkrök. Med fosforfalt ger det ett rödt glas» 
fom förlorar färgen i affvalning, och fom 
med falpeter knappt ger något fpår af man* 
gan. 

Några alldeles klara kriAallfmulor ni 

detta fak, laggde i kokadt vatten, upplöfles 

om €fn fiund med lemaing af en gul okra$ 

hvil* 
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hvilken faledes utgör en integrerande del 
af kriftallerna, och ej bärrorer från de bär 

• och der ftrödda punkterna af ockra emellan 
ile klara kriAallexna. Lösningen, författ med 
falpeterfyra, filldea af faltfyrad baryt^ men 
icke af fakfyrad iilfyeroxid. 

Några klara kriitallfmulor öfvergotos i 
ett litet glas med caufiik ammoniak, b var* 

- eitcr glafet korkades* — Alkalit utdrog fy. 
ran ocb lemnade oxiden i form jaf ett fvart^ 
knappt merkbart 1 grönt dragande pulver. 
. Den jernoxid fom tinnes i detta falt ^ är få. 
1< des ej oxidum ferncuth, utan oxidum ferro- 
to-ferricumj^ bvilken i fritt tillöånd är f vart^ 
men ger röda lösningar. 

1. 

A, 100 d. utvaldt falt upphettades var* 
famt i en vagd platinadegel öfver en fprit- 
lampa, till defs att allt kriftallvatten varför- 
jagadt} det återfiående faltet vägde 69,1 j£ä 
att 30,9 p. e. kriftallvatten bortgåtti 

B. Det återfiående pulverformiga (alleft 
öfvergöts med vatten, hvanned det upphet» 
tade fig, ocb löftes der i efter någoa fiund, 
med lemning af ett rödt pulver. Blandnin- 
gen författes med kungsvatten ^ koktes till 
fuH upplösning, hvarefter den btfSUdes med 
cauftik ammoniak i öfverlkotté Den fällda^ 

• iern» 
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jernoxiden togs på filtrum och utlutades, 13 ' 
länge det genomgående reagerade för £va& 
velfyra pi faltfyrad baryt. 

Den glödgade jernoxiden vägde 25,45 cL 

C Den återllående vätfkan, afdundad till 
torrhet i platinadegel och upphettad tiU fvag 
brun glödniog, iemnade en hvit faltmafla, 
font vägde 20^8 p. c,\ då den begöts med 
vatten y hettade den dermed och lölle iig^utau 
lemning. 

Det förhöll fig i alla prof dermed 

fom zink- och manganfri (vafvelfyrad talK« 
jord. . . 

1) 100 d. utvaldt falt upploftea i vat« 
ten, h varvid en gul ockra lemnadea olöftt 
fom utlakades med kokhett vatten få länge 
något derur utdrogs. Denna oqkra vägdé 
efter torrkning öfver Ifigen af en fpritlam* 
pa =: 6,85 d« Den gaf i glödgning fvafvel^ 
fyrlighet, och Iemnade 5^45 d.röd jernoxid^ 
var aJUfå fabfalphaa feripicu$% 

2) Lösningen koktea n^ed falpeteffyra^^ 
hvarefter den utfäUdea med.cauftik an^mo^ 
niak. Jernoxiden togs på filtrums uttvättadea 
väl och glödgades. Den vägde 21,05 d« 

3) Den filade vätlkan utfälldes med 
faltfyrad baryt, och gaf 102^43 d» fvafveljt 

fyrad baryt. 



Digitized by GoogIe 



råd P^itriol. 3U 

4> Det filade liquidum utfälldes med 
fvafveiryra t öfverikott, afröktes till torrhet 
och glödgades lindrigt. Lemnade 24 d. falt, 
fom begjuteC méd vatten löiieft deri endaft 
iill en del, och Iemnade6j7i d. af ett hvitt 
pulver olöft, fotn befanns vara gips. r— Bit^ 

terfaltet hade fåledes vägdt 17,1 d. 

Deifa tvi förfök gjordes på faltbitar^ 
fom afflogos från olika ilällen på famma 
fialaäit. Men då det var väfentligt nödigt 
att med fakerhet afgöra, om faltets famman* 
fittning var fig lik, och olikheterna i reful* 
täten kunde förorfakas af fel i förfökets nog- 
grannhet , ell43r om de funna beftåndsdelar* 
nas mängd kunde befinnas varierande, an* 
vändea en bit af en annan ftaladiik krifiall* 
malTa af famma falt, h vilken förvaras i Fah- 
lu Bergslaga minecai^Iamling. 

fl) ICO d. falt upplöftes i vatten 9 och 

lemnade olöfl 8,64 d. ockra, fom efter tork- 
ning of ver fpritlampa vägde 6f77 och 9 efter 
fvafvelfyrans bortjagande i glödgning, lem- 
Siade 5f39 d. jeinoxid/ 

^} Lösningen författes med faltfyra i öf« 
verlkott och fälldes med faltfyrad baryt. 
Fällningen tvättades väl med varmt faltfyre- 
haitigt vatten^ och vägde efter glödning 

< • 
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c) Den filade vätlkan utfSUdes med fvaf- 
velfyra i öfverlkott, bvarefter dejii blandades 
med litet falpeterfyra, kakades och fälldes 
med caufiik ammomak* Den tyättade jerno^ 
xiden vägde efter glodgning 19^38 d, 

d) Det filade Uquidum, af rökt tUl tort- 

' het och glödgadt lindrigt, lemnade en iaU- 
snaiTa) föm vägde 299! d,och fom efter upp* 
lösning i litet vatten lemnade 2,22 d. gips,, 
hvarfore fåledes bitterfalt&balten utgör 26,a8 
^ procent. 

Deffa förfak utvifa fåledes, att gips och 
bitterlait icke höra till detta fälts kemilka 
confiitutjon ^ ulan ära def med endaft famaiaai 
kriftallilerade} emedan deras myckenhet i al- 
la förföken utfallit oHka. I det förfta ana* 
lytiika profvet felades alldeles gipfen, idet 
3:dje utgjorde defs qvantitets^ piocent^ och 
i det andra ända till 6| p. c. 

I förda analyfen var bitt«rfaltshal4en ej 
fullt 21 0*9 i det andra 17, ocb idet3:dj« 

Det röda faliet fynes fåledes egentligen 
utgöras af f vaf velfyradt jern , 1 ett hittills ej 
obferveradt förenings-tillftånd, och fora för- 
tjenar både kemifiens oich mineralogens upp» 
märkfamhet — i-at ofs derföre vända vår 
uppmärkfamhet mera egen,tligQn deråt. Det 

läreic 



Digitized by GoogIe 



rud VitrloU 



läier fvärligeti ku^ioa fattas i fråga 9 att ja 
det fubfuiphas ferricus, fom vid det roda 
faltets upplösning lemn^s olöft, ej tillhört 
4etta falt kemiikt, utan biifvit tillika med 
detta falt biJdadt och ei]iellan def$ kriftall- 
delar interpoleradti fåfom yi veta att falter 
ofta, ur en mättad folution af flera j anikjuta 
i egna former och geriOfalkinUga, oagtadt 
fjelfva den genomlkinliga kriftallen, långt 
. ifrån att yar^ en i^eniii]^ förening » ej ar an- 
fiat än ett mechanifkt aggregat; fåfom jag 
^edap vifat i mitt Förfök till en rent vetten- 
Ikaplig Princip för Mineralogien, p. 14. 

Om vi fåledes anfe för främmande gips, 

bitterfalt och fubfuiphas ferricus, få återftår 
^tt pröfva törhållaodet emelUn fvafvelfyran 
pch jernoxiden i den lösning, fom fås af det» 
(a falt med vatten. 

I andra förföket erhölls 175! p, c. bit» 
ierfalt och, 6,7 i p« c. gips, bvslkas fyra ut* 
gör, tillfammanslaggd Iij4+c;>9-i5^3. 

Saltet »hade gifvit 10:2,43 d. fvafvelf. 
baryt, fom innehålla 34,9 d. fvafvelfyra. Af- 
dragas i5>3 der ifrån få återfiå 19,6 d. fvaf» 
velfyra, fom varit förenlide med den qvan- 
titet Q^^idum ferrofum-ferricum fom gifvit* 
a 1,05 d. oxid^ d. i, med 20,3a d. deffa 
innehålla d. fyrej då deremot. fva& 

vcl- . 
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velfyran innehäller 1I974 fyre, mea 

5?725+2 = 11,45^ följaktligen är fyrans fyre ^ 
e) 3 utan 2 gånger balens» 

I q:dje forföket erböllos 26^88 p. c. bit- 
terfalt famt 2,2^ p* c. gips, hvilkas fvaf- 
velfyra utgör 17,92+1331— «9j23« Tillika 
producerades 106938 p. c* fvafveifyrad baryt, 
fom innehålla 36948 d. fvafveliyra, iivaraf 
fåledes iterfta 179I5 d« för jérnoxiden, fom^ 
i tilldånd af röd oxid, vägde 19,38 p. c. 
och f varar emot 189? d* oxidum ferrofo-fer* 
ricum. Nu innehålla äter deffe 185? d. ox. 
ferrofo-ferrtcum 5927 d. fyre 9 och 17» 15 d» 
fvafvelfyra innehilla 10,29, men 5,27+2= 
109>4 eUer åter 2 gånger jernoxidena (yre; 
Detta kan ftledeé icke i det förra forfö- 
ket hafva härrört från något fel i analyfen^ 
fi att man icke kan förklara refultatet 
af denna analys på annat rätt,^ än att fvafvel- 
fyran deri håller 2 gånger oxidens fyrew 
Det är klart, att icke en origtigt funnen balt 
af jordarternas och oxidens relativa qvanti- 
teter kan orfaka detta förhållande 3 emedan 
talkjorden håller mer fyre an jernoxiden, 
och kalkjorden håller lika qvantitet med o- 
xidum ferrofo-ferricum. Det enda fatt hvar- 
efter fyran kunde hålla 3 gånger oxidens 
fyre vore, om faltet höUe endaft ox. ferro* 

fum^ 
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iunif men i detta fall ikuUe det vara bUU 
agtjgt grönt, ej rodt, och fallas hvitt, ej 
f vart af < caufiik ammoniak 9 famt ej ge ea 
mörkt roftröd upplösning i vatten. Det kan 
ej eller förklaras med en blandning af vao^ 
: lig grön jernvitriol och ett få belkafFadt Jul- 
pbas ferricus^ att fyran der håller 2 gr, bafena 
fyre , ty fyran räcker då e> till att af ven ge ett 
trifulpbas med den qvantitet oxidul fom bör 
Snnas i faket^ då man antager att detta in* 
Tiehåller oxidum ferrofo-ferricum, och ej el- 
kr att ge ett bifulpbat med jernoxideny om 
• den Ikulle anfes fåfom hel och hållen oxidum 
ferricum.. Ej heller kunde det upptäckas , att 
jernoxiden höll någon främmande inbland- 
ning} caufi^k ammoniak utdrog derutur ingen 
zink, koppar eller nickel (hvilken fifinäm- 
de då och då förefallit i kopparmalmeii)^ 
och cauftikt kalt upplöfie icke eller något 
derutur. Det återöår fåledes endaft den för- 
klaringen, att det underfökta faltet ir en för* - 
ening af ox,idum ferrofo-ferricum med fvaf- 
velfyra i ett nytt förhållande 9 fådant^ att 
fyran håller endaft 2 gånger bafens fyre. 

En lådan förening är förut känd emel- 
lan berylljorden och fvafvelfyrau men 

dea 

Se Fdrfökct att grundlSgga ett rent vetteofkaplfgt 

' - < . 

t * 

i ♦ 

bigitized by Google 



.3x6 Amins af 

den ir lätt att förklara enligt corpurcutar- 
theoriens grunder, då man antager att be- 
rylljprden håller^ likfom Ivafveifyran , 3 
atomer fyre. Men en förening af oxidum 
frrrofum med (vafvelfyran i ett (ådant iör- 
hållanJe, att den fednare håller dubbelt fyre 
mot oxiden 9 kan icke förlikas med deiTa 
åfig«er, man må anfe oxidum ferrofum fäfom 
innehållande 2 eller 4 atomer fyre, och ivaf- 
vehyran fålom innehållande 3 eller 6. For* 
metn för en fåtlan lammnniattning ikall alt- 
tid innehålla ett bråk af fvaflets eller jer- 
neta atomer^ ~ Så litet en lådan famtpaulätt- 
ning för det närvarande borde anfes fanno-- 
lik, få måfte vi likväl begära, att läfaren fä* 
(ler fin uppmärkfamhet vid denna kaafte 
blott apparenta anomalie, intilldefs att fram- 
tiden kommer att ge ofs mera Ifus derL 

De procentaliika refultatea af de ont- 
talte förföken äro följande: 

Subfulpha» ferriws 6^7* "(hSn^l ^g^j. 

Bifulphas ferrofo«ferricus 35,S5« 39»9-«' 

Suiphas m^gnefictts .26»88« X7,iOk 20^. 

Slulpbas ci)lcicoii 9^29* 6971* 0,o» 

Vatten (förluft inbegripen) 2S.28- 31^42. 30,g> 

Vattenhalten är i defia förfök omkring 
30 procent. Det falt fom anväad^es tiU ^ 

r 
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r& FttrtöL .31*7 

» 

lorf. hade redan beflagit en del på ytan , e» 

medan det varit föivaradt fåfom paradftufF 
i ett ftort och ryipligt ikåp. I andra förl& 
ket hade man åter valda, ej det minda vit* 
trade bitar j derirfåledes krfflallv«tlen8-hal« 
ten fäkrad. Bitterfalt håller vanligen en 
qvkntitet kr iftally ätten, hvarsfyrear 5 gån* 
^er bafens; det gör för I7)i bitterfalt en 
qvantitel; vatten, byars f yre är 10,55; mea 
31,4 d. vatten hålla 27,75 d. fyre, hvaraf 
iåledes återilå för jernfaltet 17,20 .d.; nu ar 
fyret i 20,32 oxidam ferrofo-ferricum 5,725, 
fotn x3=^ i?»^?, få att krifiaUvat;t9et i jerm 
filtet hållit, 3 gånger bafens fyre» ^ 



V. 



Keixiiik uncler(^Qing af åtikillige Fas0- 

Analys af PyroémålHh från Nordmarks grufvor. 

Oetta mineral blef för några år fedan fun- 
nit aC Herrar Clasom och H. GaHn Wd 
Bjelke-grufvnn, en bland jerngrufvorna vid 
Nordmark i Wermland. Att det innehöll Caltf y« 
ra upptäcktes genaU af AsfelforJ. G«GAHNj 

och 
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och den luckt fom a£ denna fyra utvecklat 
vid fteneiis glödgning, gaf Hr HausmamM 
anledning att kalla det PyrodmalitL Följan* 
de förfök bekräfta icke allenaft upptäckten 
af fahfyra, utan ikola äfven föka att utreda 
defii öfrig« beflindsdelar. 



Defs farg är utvändigt gulbrun (forii fy* 
nes vara tillfällig)9 invändigt ljuft grön*gul« 
agtig. 

Den har ännu endaft' förekommit kri* 

fialliferad i fexfidiga prismer, från några 
linier till en tums längd 9 fällan deröfver^ 
utan ändfpetfar. Kridallerna äro antingen 
fullkomligt utbildade 5 eller ock ofuUfiändiga^ 
liggande i fpatig kalkRen, hornblende och 
magQetilk jernmalm. Hufvudklyfningen ät 
vinkelrät mot prismans axel , men defsutom 
finnas tre miodre tydliga genomgångar, fom 
äro paralella med prismans lidor, och fåledes 
conftituera den regelbundna fexfidiga pris* 
man till grundform. Glanfen på klyfnings- 
ytorna är perlemoartad, a tvärbrott fvagt 
Ikimrande. Brottet ojemt, litet finfplittrigt 
Brottftyckena bladiga och platta efter hu& 
^ vudklyfningen. Ogenomlkinlig. Halfhård: 
repas af fiåludd. Pulvret ljusgrönt. £gentlf 
vigten: 3^081. 

Enfam 
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Pyrodmalith. ' gij 

Enfam för blåsrör blir den fvartagtigt 
todbrun och utveklar ångor af faltfyra; fmäl* 
ter ledan vid Aark eld till fvart ilagg och 
flatligen rund perla, och dragés af magne-/ 
ten. Löfes lätt och till mängd i borax-glas ^ 
hvars farg utmärker halt af mangan och 
jerm Af fosforfalt löfes den ganika trögt. 

■ 

fl) Fem grammer pyrodmalith i ljusgrönt 
pulver glödgades i timma i glasretort^ hvar- * 
under gafen leddes i rent vatten. Några 
Vattendroppar v^ade (ig i retorthalfen, och 
en brun glinfande hinna* af faltfyrad jerno- 
xid hade lublimerat fig i retorthvalfvet^ 
men det mefta af den utvecklade gafen upp- 
togs af vattnet. Detta vatten gaf efter o» 
perationens flut^ med tillfatt falpeterfyradc 
fiifver, en ömnig hvit fällning af ialtfyradt 
filfver. 

by Föregående förfök ådagalade väl full* 
komligt faltfyrans närvaro ; men fbm retor* 
ten hade börjat fmälta i botten , och den* 
. iTulvret éervid till en del var faftfmält^ 
kunde vigten af faltfyra och vatten icke 
deraf bettämmas. För att likväl vinna någon 
upplysning härom, glödgades 2 grammet . 
pyrodmalith i ofluten digel i timnuL Färgen^ 
fom i retorfc blef endaft grå^ var nu näfian 

' * fviartj 
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fvartj pulvret drogs häftigt af magncten 

och hade af vigten förlorat 0^13 gr.^ foiil 
fvara mot 6^50 p. c 

O 45675 grammer af det glödgade Hen* 
pulvret, fotn fvara mot 5 gr. obrand pyrod* 
malith ^ refs till finafte pulver af brun färg^ 
blandades med 2I gang tin vigt bafiikt kol* 
{yradt kali, och glödgades li timme i plati^ 
nadegel. MaiTan var fmalt till grönt glas, 
fom vid lösning i vatten färgade detta mörk* 
rödt. Öfvermättad^t med faltfyra, och lösnin- 
gen intorkad till en gulagtig faltmaifa^ lö« 
fies denna i digellion med faltfyrehaltigt vat* 
ten 9 med lemning af en hvit kifeijord, fom 
tvättad och glödgad vägde 1,77 grammer. 

^d) Den från kifeljorden afikiljda lösnin- 
gen fälldes under länge fortfati koKuing 
medbaitikt kolfyradt kali. Den uppkomna 
rödbruna fällningen iköljdes med vatten, och 
ttpplöfies åter ntan lemning i faltfy ra, blan« 
dad med något falpcterfyra , h varmed den 
uppkokades till jernoXidens fullkomliga fyr« 
fattning. Den gröngulagtiga lösningen fäll- 
des med caullik ammoniak j fällningen, fom 
var brun, tvättades pä filtrum och kokades 
våt i caufiik kali-lut» fom, vid vanlig be« 
handling, vifade Cg icke hafva Upptagit me* 
sa än 0^03 gr« lerjord. , 

i) Den 
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t) t>tn ffån kalMulqil aflkitjck och tvat« 
l^de fållau)|;eny bief under torkning fvart- 
agtig. Den lofies i en blandning af faltfyra 
och falpeterfyra. Lösningen neutrali£erade8 
med caufiik ammoniak oth fålldesmed ben» 
ÄOefyrad ammoniak. Det benzoefyrade jer- 
Het, med kallt vatleti tvättadt och fedan glöd« 
gadt, lemnade 1,63 gr. röd jernoxid. 

/) Loamngen^ fom blifvit befriad från 
Jérnoxidy var violett > den decompcmeraded 
fullAändigt under kokning med cauftikt kali. 
tien uppkomna fällningen blef^ tvättad och 
torkad, IVartbruh, 1 glödgning fvart Den för- 
höll fig foQi manganoxid, och vägde 0,295 gr. 

g) Den faltfyrade lösningen, fom i (rf) 
biifvit f&Ud med canftik ammoniak, gaf i 
kold med kolfyrad ammoniak en hvitgrå 
fällning, fem i glödgning blef fvart, vägde 
0,85 gr, beflående af manganoxid, i hviiken 
favarken fvafvelfyrtf eller andra reagentia 
kunde upptäcka mer än fpår af kalkjord. 
Den öfriga faltlösningen, i kokning decom- 
Jwnerad med qauftikt kali till ammoniak-fal- 
tets fönderdelning) lemnade endast några 
flockar af brun manganaxid, utgörande 0,01 
grammer» 



IVDoi* t Of van- 



f 

$aa Analys af 

Ofvaonimde föifök baf va fUedes lenmat: 

lUfelJord t) 1 ,770* gr. din i 10^ delar 35,40. 

Jernoxid e) 1,630. 32,6c. 

Maoganoxid 1,155b 23ito. 

Lerjord iQ 0,030» 0,60» 

Saltf. oth vållcn o, 6) 0,325. 6,50 

4,9I0. gr. 9h,20i 
Med anledning af den gifsnlng Profes* 
for B£&zELiU8 i fiu Förfök till eu renl 
Kemilkt Mineralfyftem^ fid. 141, rörande Py- 
rödmalitbens fammanfattniDg , yttrat ^ företogs 
i Defs lallfkap ett nytt analytifkt förfök^ 
h vartill AflelTor Gaun hade den godheten 
att lemna en liten qvanfitet af fienen. 

1) 1 30 probermarker flammadt ftenpulvet 
digererades i täppt kirl med utfpidd^ taltfyre* 
fri talpi&tenyra. Stenen fönderdelades lång* 
famt och med utveckling af nitröil gas , fom 
tid efter annan uifläpptes. Efter ett par dagara 
digeftton fannt den alldeles iSnderdelad $ Ifia» 
ningen filades ^ kifeljorden togs på filtrum^ 
tvittadesy torkades, glödgades «ch vigde 
4^9$ pi:* cUer 34»6 pr. c, 

2) Den klara vätfkan fälldes med falpe* 
terfyrad filiveroxid, fom i öfverikott tillÄit* 
tes; fållningi n vägde efter tvättning och 
all fugtigheta bortjagande i8»3 pr. m.^ fom 
fvara mot 394S6 pr. m. faltfyraj eller 2,901^ 
procent faltfyra. 
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g) Sedan det öfverflodigt tlllfatta filfret 
felifvit afikUjdt med (allfyra» mätudea våi> 
ftan m6d eaoftik ammoniak ^ och fälldes med 
bernftensiyrad ammoniak. Den bernfiensfy 
Vftde jernoxiden uttvattaden Val och förbrio» 
des i en öppen digel ^ b varefter återftodo 42^57 
. pt. nu tod jernoxid^ eller 359475 ptJe. 

' 4). Den med bemfteaafyrad ammottiak 
fSIlda vätfkan blandades med kolfyradt kali; 
iedan faUningea affalt fig^ afh&Udea detkliu 
ta och kokades i ea glaakolf^ under tillfatti 
af bafi&t kolfyradt kali» till defg» efter all 
ammoaiakeaa forjagande ^ vatikan var alkaliflu 
Fällningarna» få väl den i köld uppkomna» 
fom dea genom kokning bildade» togos pi 
ramma filtrum» tvättades väl och glödgades. 
De lemnade 3i>o8 pr% nw Manganoxid» fom 
• betydligt drog åt rödt, och fåledes ioaeböU 
främmande imnen. 

5) I^en erhållna oxiden löflea i faltfyra 
och afdunftadea till torrhet ^ hvarefter den 
löftes i vatten, och lemnade der vid 1,5 pr. 
III. kifeljord, fvarande mot 1,25 pr. c., få 
att hela halten af kifeljord utgör 35»85 pr. e. 

6) Mangan-upplösningen fälldps med hy- 
drothyÄn-ammoniak» h varvid en lif-fargad 
fällning af hydrothyon^-mangan bildades. Vät- 
fkan frånlilades och blaodadea med oxalfyrad y 

a ammo* 
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ammoniak, fom der i frambragte en hvit 
fällning, af oxaUyrad kalk. Den togs pä 
filtrum och förbrändes, hvarefter den med 
fvafvelfyra förvandlades till gips^ bvilken 
efter glödgning vägde SjS pr. m., fvarande 
not 1,452 pr. m. kalkjord eller 1,21 pr. c 
Afdragas nu 1,5 pr. kifeljord famt 
1 9452 pr. m. kalk jord från 31,08 p«iii* man- 
ganoxid, få återftå 28jl3 pr. m. eller 23,444 
procent ren oxid. "^Analyfen hade fåledes 
gifvit: 

Kifeljord • « . • 359850<> 
Jernoxid . '. • • 35j48o. 

Manganoxid • • . . 23,444* 
Saltfyra , ... 2,905. 
. Kalkjord • • . 1,210. 

98,889* 

Då man erinärar den halt af vatten 
fosfilet tillika innehåller, få finner man att , 
analyfen gifvit ett tillfkott i vigt, fom må- 
fke bärröca från jernoxidulens, få val fom 
munganöxiduléns högre fyrfattning i produc« 
terna af analyfen än i ftenen. 

'Nu blir dén fiora frågan: tillborer falt* 
fyran ftenens fammanfattning kemiikt eller 
ej?' 100 delar faltfyra innefaflla 58,91 d. 
lyre^ få att 2,905 d. faltfyra måfte innehål- 
U 1,711 d« fyre. Meu 23,444 d. mangan* 

oxid 

• ' Digitized by GoogIe 



Pi/rodmidiih, 935 

oxid Cvira emot 9 rf 14 d^oxidulf hvars ryre 

är 4965 5 fom icke är någon multipel med 
ett helt tal af i»?!!* Laggésnu bartill att 
sHan i dea theoretilka kemiens område icke 
känner någon kemilk förening, fom genom 
analogien kunde gifya anledning att förmo- 
da en förening emellan alla de här förefund- 
»a befiåndsdelarna till ett helt^ få blir det 
Sonu tydligare, att det i pyrodmaiithen be- 
fintliga muriatet ej kan vara kemilkt före* 
Siat .med filicaterna. 

Men äfven fedan detta är afgjordt, frk* 
gas: med hVilken bafia är faltfyran förenad? 
Icke med manganoxidul, ty dennes förening 
med faltfyra fönderdelaa ej af en högre ten^ 
peratur^ icke eller med jernoxidul, ty falt- 
fyrad jernoxidul fönderdelaa ej eller i glödg* 
ning, ehuru den af fträng hetta förflygtigaa. 
Di fienen t fublimaitoii ger faUfyrad jerno- 

Xid med litet vatten, få är det klart att den 

mifte hilla fyran förenad med jernoxid, och 
då alla omftändigheter utvifa att denna före- 
ning måfte vara olöslig i vatten ^ emedan 
den deraf ej ur fienen utdrages, (ä mlfie 
den vara baOik faltfyrad jernoxid med ke- 
miikt bundet vatten. 

Men af905 d. faltfyra gifvamed iifi» 
^ ^öd jernoxid det bafUka faltet. Ut ofs 



v I 



Di 



dtt afdnga.deffii från de faadna «L 

Jernoxid^ hvarciter återili 24|29 d. för fi« 
licfttet^ b vilka fvarm esiot 91^81 d. jernoK}* 
^uU Silicate( ulgores då af: « ^ 

Kifeljord • , • t SSjSi» 
Jernoxidul , « « « disSZ* 
Manganoxidul • « . 21514* 
Den fiftnamdes (pe ir 4f65f och Jera- 
midoleos Sr 499} det Sr filedes klart att 
deflas fyre i fleaen Sr Itka^ och att&Uaade« 
endaft kan harrördf dela frän en oftillfcoinf 
i * ^ lighet i fårfoket^ och dela från en portioo 
frSmmande inblandad jernoxid, belft gan* 
Ika få miaeralier gifvaas fom ej hiUa j|ern« 
oxid tnbiandad frSn § till en hel procent 
' och derof ver. liifeljordena fy re. ar 1 7 $9 75 i 
men 4965+4 ^ '856 j hvaraC Ster faijer all 
kifeljorden håller dubbelt få mycket fyro 
fom den bafis hvarmed hon Sr förenad* 



Refultatet af analyfen blir fåledea: 


Kifeljord • « • 




Jernoxidol • « « 


aifSio* 


Manganoxidul • ^ 


2i>l4o« 


Bafiik falfyrad jeraoxid 


I4a095. 


Kalkjord • « , 


1,210. 


Vattea ocb förluft « 






100,000. 


Det ttrer vU irata otoa 


a all f r&ea all 



detta vstten tiUhöres det baiiika jerafaltet, 
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9cb dtt Iiör iooehålla lika mycket fyre (ooi 
jerooxiden deri, eller, fom ir detCammas 
Vattnet ^ör utföra 4 procent «f fteaeoa 

vigt. 

Formeln for den egentliga delen af det 
imderfökta mineralet är (åledea mqS^-^fS^^ 
och den ionehäller famma bafer, och i fam« 
ina relativa q vantiteier , fom TantaUteo. Be« 
träffande den i förfla analyfen fundna I pro^ 
%^X^i lerjord t äi: åfna ulan all (vifvel en me* 
Xaniik inblandninfi^, likafom den i fednarp 
I örloiM^t farekonma kalkjord, bär rörande fri« 
invätven kalkfpat, fom kke lltit af&ilja fig 
mekani&t, ochiivais kolfyxa utgjort ea.del 
mE förlofiem 

/ 

Analys af Orm 

Det fclifil fem utgör föremilet för denm 

analys, är få väl till yttre kännetecken, fom 
i förhållandet till bliaröret och beftiodade* 
lar, Jkiljagtigt frän den vanliga ceriten. Från 
i«olftam och bornblende, fom det till utfe* 
ende liknar j ikiljes det äfven lätt^ genom 

fin 

«»3 Kongl. Vet. Ac*^. Handl. It Igllt ficl.t09,o.fc 
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fin egentliga vigl^ f malt barhet ^ pultrrets firg 

sn. m. Då det emedlertid innehåller en nog 
betydlig qvanlkel ceriumoxidj för att för» 
tjena ett rum bland detta flagte, har jag 
forfli^syiai kallat det Qrin. 

Defs färg är utvändigt fvarl, fojn i tväiN 
Ixcott fiiiflclooi drager något i brunt 

Des fSrekommer endaft dei^^ dela tätji 
dels fliifrigt fördelad. Bladytorna , fom haf* 
va ftark' glans , ligg» i ejenana rigtningarj^ 

utan att likväl vifa flere rätt tydliga genom- 
gångar. Ganika fällan vitar fig en iklekants^ 
fom då är vinkelrät mot hufvudklyfningeUi, 
^ .Tvärbratlet ac aäftan utan glans och tät|» 
Brottflyckena falla platta* 

Pulvret ir grågulagtigt* 

Den är alldeles ogenOjpiilkjnlig* 

Medelmåttig t^åi^d: repar i g^las och e|- 

^entliga vigten 5r 3)77 i 3>& 
För blåscörslagan enfam utliälld fmältei; 
cerin latt med kokning tiU en Qgenomp 
ikinlig» fvart, glänfande kula, till h vilken 
magneten vifar fvag attra^ion* BoraxglaCet 
upplöfer den lätt, och färgas deraf rödbrunt 
och gulbrunt Upptager i fmaltning föga 
af natron , hvarmet^ den utgöj^ en niork grå-^ 
gfön kul!|. 
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Den finnes i Baflndt etter St, Görans o* 
delagiU koppargrufvft vid Riddaf^hyttan^ det 
den förekommit dels tät, infprängd i den 
vanliga ceriten, dels bladig och glän(andtt 
i ljusgrön flrålllen» 

Sedan flera preliminaira förfök öfverty- 
gat mig 9 att detta fosGls beliåndadelar ut- 
göras af kifeljord, lera, kalk, cer- och jern* 
oxidul^ företogs följande qvantitativa anålyai 

59^3 grammer finrifvit flenpulver för* 
lorade under i timmes glödgning 0,02 v gr. 
Färgen var föga förändrad, endaft litet me- 
ta gulgrå. Svag luckt af fvaf v#l kiiodes uh« 
der bränningen, härrörande från tillfällig in* 
blandad .kopparkis^ h varifrån ftenen med full*^ 
komlig noggrannhet icke kunde aflkiljas. 

i) Dä behandling mied fyrör icke ver- 
kade fosftlets fullftändiga fönderdelning, blef 
det of vannämda ftenpulvret x timme glodgadi 
med 12 gr. bafifkt kolfyradt kali i platina* 
dogeK Saltmaflan, fom undergått imältaing^ 
var hvit, med ljusgröna och gulgröna fläc- 
kar. Digererad med vatten blef detta ofär* 
gadt, och lemnade detmäfta tam ett olösligt 
pulver* Alkali&a losoingen öfveimattades 
tned falpeterfyra och afdunilades till torrt 
klt^ fom lä[ie«L i vattea med en Uming af 
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^f3i4 Rt* glödgad ren kifeljord. T osningea 
fftf (edan med tillfaU kolfyradt kali tqp guk 
tgtig fällning, hvilken^ kokad i cauftikt ka- 
lt ^ och deltt .vk[fr0ttiGUldt9 iottderdeladet t 
pjOi5 gr. jerrioxid och 0^005 gr* lerjoxd» 

9) Det efter brinoingen med kali i vat« 
ten olösliga pulvrel^ löftes pi några flockas 
nar under digeftion i faltfyra* Oea utfpSd- 
da lösningen var gulgrön ^ concentrerad ocl| 
wsm morkrfidf ocU lemnade efter afdnnft^ 
ning till torrhet en fläckig faltniafla af röd* 
gul, grönagtig och gulgrön farg* Detta fal:» 
upplöft och digereradt i faltfyrebaitigt vat- 
* ten, leomade flntligen en alldeles Jivit ka» 
feljord 9 foni i Cmältning med natron ga£ klart 
ofargadtglaay ocb glödgad vagdestilliimmaM. 
med det på filtrum q var hållna» 1^27 gr* 

Losningra i (altfyra neutialiferadea 
fttllflaadigt med cauliik ammoniak » bvafef» 
ter jernoxiden utfiUdea med benaoefyrad 
ammoniak* " Det benzoefyrade jernet lemaa* 
de efttf tvittttuig och glödgning 1^073 gf« 
rödbrun jernaxtd« 

é) Sedan deo ^fverKdigt tillkomna ben* 
loafyran genom afdunftnjng och tillfatt iial» 
peterfyta blifvit förjagad» tiUIatCes cauftik 
ammoniak i öf verlkott. Vätfkan » fom antag 
biåagtig farg» attuljdet från den uppkomna 

bvit* 
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* • 

hvitgrå fillningefl. Denm fedoare tvlttadet 
och kokades äoau fugtig li timioa i cauftik 
kalMut^ bvtlken, på vanligt (alt med fyra 
of vermättad^ och deime iter oiittad med kol* 
fyrad ammoniak ^ gaf 0,59 gr. fullkomligt 
ren och glödgad lerjord, hvars upplösning 
i fvafvélfyra gaf med tilUatta af attikfyradt 
kali^ aiun-krifialler* *^ 

f) Den del af fällningen (O fom kali- 
Ittteo icke formidde upplofa, blef i glödg* 
ning brunagtig och vägde i ^48 gr^ Den för^^ 
böU fig lallt lika fom cerium-oxid; den lom 
ftes i kokande faltfyra med ftark utveckling 
af fyrfattfaltfyregas^ lösningen, drupenien* 
upplösning af fvafvelfyradt kali, gaf den be^ 
kanta och caraaeriferande föi^ningea a£ 
fvafvelfyradt kali«cerium^ med oxalfyradt 
kali erhölls bvit fällnings filld med ammo» 
liiak, och fiUninge» kcM i auftikt kab', 
lofles den icke, o» £i v« 

f>) Lösningen, fom i (O varit lalld med 
antmoniak i öfverikott och hade Ijoåbla firft 
Sfvermittades med faltfyra^ di (Irgen fdf« 
fvann^ den neutraliferades Cedan med mdaio* 
smk^ och gaf med lilibct bMfyfadt kali é« 
xöd fällning, ij^m efter glodgfting ieiQMdP 
CJ046 gr. koppiirwsd* 

ned 
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ned koKyradt kali, fom gaf en h vit fällning 
af kolfyriid kalk, hvUken efter bduinios 
lemnade 0,479 gi^* ten kalkjord. 

Cerios beftåndsdelar blifva Illeaes: 

KifeUofd b) 0,314 

1,270 



t hiindrtded«lit 



Leijord 

Kalkjord 

t!éroxid 

Jernoxid 



15584 



30.,! 7. 



0,005 



0,595 

0,479 
li48o 



9,12. 

a8,i9* 



0,015 



i,o&8 

0,046 
0,021 



9o,7a« 

o,87. 
Oj40« 



Kop. oxid, tillfällig g) 
riygtiga delar a) ^ 

• • 5j293 gr* loo,78. 

Att, i ftillet f5r den vid dylika under- 
iSkningar vanliga förlull, eti litet öfverfkott 
uppkommiC vid befiåndsdeknmes fammanräk. 
nande, ger tillkänna , att de i fosfilet ingåen- 
de meiaUoxider måfte der fionaa i lagda grad 
af fyrlattaing* Då jag genom andra förfök 
funnit, atr teriumoxidulen innehåller I4,9td 
fyre på 100 delar, och då den för att öE> 
vergå tillr oxid , upptager bSiften mera fyre 
än i oxidulen, få blifver denna tillökning 

I vigtesi na .{lödvandig följd af fosfilet» b^ 
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handlingsfltt Fosfilet^ ffrg bevifer ockfa 
att jernet ingår i blott oxiduleradt tillftånd» 
Detta fosfils talrika beftåndsdelar tillåta 
ej att beräkna dels lamman£attning efter Vh 
ran om bellämda proportioner^ få länge man 
innu ej hunnit utröna till hvilket antal oor» 
ganifta kroppar kunna förenas A att de^^ 
göra en enda fammanfättning. Jag måfte fa- 
ledes lemaa-oafgjordt om detta fosfil är blan* 
dadt u£ C6'+2^S' sxu^d ceS^+feS^i omdetäc 
ett (enda belt, eller öm det efter Hr Prof* 
Be Rz ELI I framkallade frå^a (p* 107) är en 
blandning af hornblende med cerit. 

Analys af ett gulagtigt Mineral^ IrånLång- 

banshyttan. 

Detta 9 till tttfeende granatliknande fosfil^ 

finnes endafi derbt, hyfande bär och der drus- 
' formige öppningar med knottrig yta* I drus* 
hålen fitta bvita klot af hvlt mangan-kalk^ 
lammanfatte af fammanlöpande nålar. 

Färgen är gulbrun och i fiycken oge« 
nomikinlig. De knottriga delar fom finnas 
i drushålen, fedda med förllorings-glaS) äro 
invändigt grönagtiga, glänfande, halfkbuTa^ 
omgifna af den gulbruna hufvudmafifan. 

Utan glans» 

Pul. 



« 



$34 



Pulvret gttlgrit^ Brottftyckena obeflioh 
diu Brottet ojämat» Eldtr med möda mol 

Glidgad för blåsrör , blir des förft fvart^ 
utan att dragas af magneten } brihifier lig fe* 
dao i ftark hetta gri^ och fmälter trögt på 
kMlerna} med kokning tHl hvitagtigt glaa» 
Söoderdelaa och löfes efter , hand i borax« ^ 
glasy hvara firg J yttre ligan ger tillkinna 
mangan* Angripes förft med kokning af 
mtron^ men fedan upphör loaningen j mafiatt 
blir opak^ grönagtig. ^ 

a) 5 grammer till groft pulver rif^eil 
granat , förlorade under | timmas glödgning 
O9437 gt* af ftn vigty mednäftan oförändrad 
färg. 

B) 5 grammer obrtndt ftenpulver blef vo 
digererade med utfpädd faltfyra* En del af 
fyran bortgick rncd luckt af fyrlatt ialtfyra^ 
under det att fienpuivret blef hvitagtigt. 
Det fedn^re^ fom ' fyran ej förmådde upplö* 
fa, vägde efter glödgning 2,755 gr» Blan» 
dadt med 7 gr« bafifkt kolfyradt kali och ut* 
fatt för en jemn eldgrad fmälte ej, men var 
fammanbakadt till en violet kaka. Upplöft i 
vatten, färgades detta mörkgrönt, bvilkea 

fargförfvann da (alt(yra tillfattesi.hvanned des 
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> 

aMuafttdes dU torrhet j torra maflaa, loft i 

tkltfyrehaltigt vatced^ lemnade olöft kKeljord^ 
fom glödgad vigde Sf355 gff fxh gafmadl 
nttron för blåsrår ett klart , ofärgadt glas* 

r) Lösningarna i faitfyra förensAea 'Ooh 
falides i kokning med bafilkt kolfyradt ka* 
K, fom , tiUfattes i öfverfkott». KaH-vadkan^ 
af filad från fällningen , höll ingen ting upp* 
Kft. FaUmsgeo tvättad» bkf efter torkning 
i iaften tödgulagtig* Den bebandli^des i köld 
flied em mycket ntfpadd ftlpeteffCyra, £i länge 
något löfies. Den bruna oupplöfta lemningea 
digereradea i faitfyra Med lemniiigaC^aiS 
gt* glödgad kifel. SaltCyrelösningen^, tieutsa- 
liCerad med cauftik amoKmtak och ialld mell 
benzoefyradt kali, gaf 1 9 10 gr. jernoxid; 
vidare fälld i kokfttog med bafiikt kolfycadt 
kali 9 erbölk 0^095 gr. glödgad fvart maae* 
gnooxtd» 

d) Den ofvannämde lösningen i falpe- 
ferfyra var färglös; Neotraliferad med am* 
moniak och prof vad med benzoefyradt kali, 
vifiidé den fig fullkomligt jert^fri. Med eaa* 
fiik ammoniak uppkom en hvitgri fällning, 
Cmi under tvättning gulnade, ooh hvamr 
kokande caufiik kali-lut icke kunde utdraga 
aaittfta fpir iif leijord. Demae filloing loflei 
(sdan med utvcckliqg af fyrlatt faitfyra i 

dige* 
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digefiion med faltfyra, utoiQ 0,015 kt« 
feL Lösningen var alldeles jernfri, och 
lemnade vid decompolition med kokhett kol* 
fyradt kalt 0^295 gr. tvättad och brand man* 
ganoxid. 

t) Lösningen i falpeter(yra3 fom blifvit 
fiUd med caufiik ammoniak» foirfattes föift 
med kolfyrad ammoniak och fedan med ba« 
filkt kolfyradt kali under uppkokning* Den 
med kolfyrad ammoniak erhfillna hvttafall- 
ning» blef efter fiark glödgning gulgrå} lö- 
fte fig i köld i fvag falpeterryra utom 0,025 
gr« manganoxid 3 fom qvarlemnades i bruna 
jlockar* Den fednare med kali erhållna 
fällningen 9 var bvit» äfven efter glödgoing« 
Den upplöftes af faltfyra, utom en iterflod 
af 0,055 gr* kifeljord* Denna lösning före* 
nades med den nyfsnamde i falpeterfyra^ ef* 
ter fällningen med kolfyrad ammoniak, af* 
dunftades till torrhel, hvarefter (altet ftrangt 
glödgades.| Det glödgade och fmälta Jaltet 
utlakades med kokhett vatten , få länge något 
löQes} lösningen i vatten gaf med kolfyradt 
kali 1,98 gr» fullkomligt torkad kolfyrad 
kalk, fom innehålla 0,688 gr. ren kalkjoid* 

• 

f) Den del af det fmälta fältet, fom vat* 
tea ej kunde upplöfa, var efter tvättning 
och glödgning hvitt^ vägde 0^64 gr., och 

• gaf 
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gaf efter lösning i fvafvelfyra och afdunil* 
iiing rent bhteffalt. Det var Således talk* 
jord» utan ftnitta af kaik. Saltet decompo* 
toeradt med kalfyradt kali) gaf 0^62 gr« glöd* 
gad talKjord. . * 

Desfa s grammer graaat hafva £il?des 
letnnat: 



äj 0,015 
*) 0,055 



Kaikjord ») , . . o,6.S8 , 13,76- 

iTalkjord jf) . * o^42é ' . i2,4o* 
^anganoxid 0,095 • • 

' ^) 0,295 

t) 0,025, 

^ ^ 8,30. 
Jernoxid t) 0,100 2,oc« 
ftygtiga delat a) t),43'?. 3, 74. ^ 

4 »9^0 grann 98,00* 

t>eitä refuUat bevifar,«tt dette^fosfil 
Icke, fom hittils £kedt^ kan få fitt rum bland 
. granatilägtet. till befiåndsdelarne vifatf det 
HSrmaile likhet med Augit W., Pyroxén H., 
förenad med ea öörre portion af maiigano« 
— Att beftämma ett få mångfaldigt faiu* 
manfattj derbt fMfils kemiika confiitutioQ 
IV . X torde 
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torde ännu vara förtidigt Det torde dock 
tillåua aH anmärka au analytiika reiultaiet 
gaalka mycket närmar (i^ till följande for* 
mel i««^'+JiCi^+3iM^'+4 Ag. 

4- 

Analys af Ädel Serpetitin från Skyttgrufvan * 

vid Fahlun. 

Oen Serpentin 9 fom tillika med bitterfpat 

förekommer vid Skyttgrufvan vid Fahluo^ 
har flere fargnftancer af olivegrön, appel« 
grön och blåagtigt grön» Den är på kanter* 
na genomlyfande. Brottet fiorlkfiHgt^ flått; 
Eldar ej mot fiål ^ och (karpa kanter repa med 
möda och fvagi i glas, men harftarkt fam- 
manhang och myckei\ fegheu Slipad anta- 
ger den vacker glans, och kan användas till 
fmäire graverade arbeten* 

«) Pyra grammer ferpentin af den oli- 
vefargade förändringen » förlorade under X 
timnia3 rödglödgning 0^498 gr. eller 12,45 
procent» Färgen var förändrad till rödgul* 
agtig y utan tecken till fmaltning^ och genom- 
Ikinlig pi kanterna. 

b) Fyra gn obränd och till fint pulver 
rifven ferpentin 9 blandad med dubbelt fin 
vigt cauflikt kali, glödgades f timm/i^ utan 
Ett fullkomligt fmälta. Maifaa löftei i vattea 

me4 
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med ljusgrön fargj meti då kalit mättades 
med falpeterfyia, blef vätikaii alldeles färg- 
lös, till bevis att ingen krom var närvatan» 
deii Det med falpeterfyra fällda och det i 
Vatten olösliga pulvret digererades med ut* 
fpadd faltfyra^ afdunlUdeS till torrhet, lö* 
ftes och digererades med faltfyreblandadt 
vatten 9 då flutligen ten i^or^ återfiod ^ fota 
tvättad och glödgad vagde 1)645 

e) Lösningen i faltfyra författe^med ni* 
got faltfyra och fälldes med cauQik ammo- 
niak i öfverfkott» Det) gulagtiga fällningea 
tvättades och kokades, medan den ännu var 
ftig^fi;» ^ taiiftik kali^Iut d timmar. Luten 
på Vanligt fätt behandlad med falmiakj af- 
bue endaft fmå floekor af lerjord« 

d) Den gula fällningen , fom varit ko* 
kftd t kali^ut, löftes ! fahfyra% Solntion ge- 
latinerade och intorkade^ Vid defs upplös«^ 
ning i Varmt Vatten ^ qvaJrRannadeo,o53 gr. 
kifeljord olöll. Lösningen, blandad med fal« 
miak, gaf med kollyrad almmoniak en röd- 
gul||allning , iom kokad i kali^Uttlemnade 
deiVlitet lerjord ^ hvilken fammainlagd och 
glödgad med de förut i. (O erbållne flockor,. 
Vägde ö,öt gr* . 

• O Den med kolfyrad ammoniak i id) 
crhallne fällning, btef efter tvättning och 

' X 3 ^ glödg- 
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glödgning fvart^ meo gaf rödt pulver ^ drogi 
ej af tnagneten 9 men vifade för blåsiör alla 
egenlkaper af jrmoxid, och vägde 0,047 gr. 
Den öfriga vätikan) i kokning öfverniättad 
och dccomponerad med kali, gaf en hvit, Ii» 
tet i jrödagtigt fallande fällning, 0,195 gr., 
fom vid upplösning i fvafvelfyra, lemnade 
Of025 &• ^p^ord^ fmittad med litet i»ao^a« 
och for öfrigt bitterfalt, fom innehöll Oji; 
gr. taU^ord. 

f) Den förfta lösnirtgen i faltfyra, fom 
i (O blifvit fälld med cauftik ammoniak, ni* 
got afdunöad, profvades med kolfyrad am« 
moniak, men utan att grumling uppkom. I 
' kokning med bafiikt kolfyradt kali till full 
decompofition, erhölls en hvit fällning , fom 
glödgad vägde 1,465 gr.j hvilken, loft i 
fvafvelfyra och afdunfiad till bitterialt, lem* 
nade, då faltet upplöfles i vatten, få mycket 
gips^ fom f varade mot 0,02 gt. kalkjord. Si* 
ledea tajkjord, 1,445 gr,. 



Denna 
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Denna analys har låledes lemoat: 

Rifeljord^ b) 1,645 # i hiudrado detar 

i) <h025 * .... i. 

TalUord #) 0,170 




/i 14^5 ,,$,5 . 40,37 ,5,33. 



4to6o 99)9S 



Efter John 8 analys af Ädel Serpentin 

(Magaz. Naturforfch. Freund. 4 Jahrg. 2 Quart. 
fid. 1 14) innehåller den 9 utom tillfälliga delar^ 



Kifeljord 42,5 hålla fyre 21^25. 



1 affeende till anförda fosfils kemifta 

conltitution finner man 9 att fyret hos vattnet' 
är till tal k jordens fåfom k: i 9-5^ ouch tiUki- 
feljordens låiom i : 2« — Kan detta fosfil ' 
betraktas fåfom blandadt . af 2SIS+Aq. med 
' S'Ag% I detta fall öfverensftämmer dels 
fammanfittning med det iiindna refultatet^ 
Det är fvårt att fälla något omdöme om na« 



•Talkjord 38,6 
]erno:)^id 1^5 

Våtten i5fd 



14^66* 



tiirén 
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turen af ett fbsfil, fom fä lätt {om detta kaa 

vara en fammangjuteft mafTa at talkfiUcat i 
olika mäUoiogsgradert ^ ^ - 

. Analys af en gulbrun Stenart från FaUung 

kallad bård Fahlunit^ 

I^etta fosfil förekommer vid Fahlun i Eric 
Matugrujva, endaftderbt, invextmed mörk* 

gröa få kallad fahlunit och fprldda glimmex<i 
fjälU 

Defs färg ar g^ulbrun och mörk vaxguK 
Det ar litet geQQmlkiQlie;t p4 tunnu 
kanter. 

Brottet ojemt, nigot fplittrigt* 

Brottftyckena obellSmdt kantiga, 

Glanfen glaslik^ öfvergåendQ tiU fctt« 
glans 5 ojemn% 

Hård beten medelniitt}g| eldar mot fiiU 

Pulvret hvitgulagtigt. 

Egentliga vigtea; ^a<ii6« 

Förhållande för blåsröret; 

Enfam fmälter trögt på kanterna till 
halfklart oförgadt glas^^ (edati (karfvan förft 
brändt lig hvit* . ' 

I borax angripes forft med flygtig fräsi* 
ning 9 löfea fedan fmåningpm och trögt ^ ut« 
an att färga glafet. 

Med natron angripea det med liten frw* 
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ning , men löfes ej vidare. I fint pulver 
ned dllfiatt natron blk fräsningea fiarkare 
och prof vet fammanfmälter till en emaiUik 
litet, galagtig l^ula. 

Fuktas ftenpulvret med en lösning at 
felpeterfyrad kobolt, torkas och påblåfes 
läuj^c på kol, blir det griagtigt ftötande i 
blått; drifves hettan till pulvrets fmältning 
få kanterna, få få de en vacker blå farg, tilt 
hevis af lerjordsbalb 

' 

fl) Fem grammer af denna ftenart, i kroa- 
iade ftycken, förlorade under en timmas glödg* 
ning knappt o , 1 5 gr. Färgen var andrad till . 
hvit- och gråblåagtig« 

b) Det brända fosfilet pulveriferades utan 
vigttillökning från morteln* Pulvret glöd* 
gades i\ timma i filfverdcgel med 15 gram-' 
mer torrt cauflikt kali, fom till maffans bland* 
Bing fugtades till grot och fedan afdunftades 
till torrhet. Den fmälta maffan var ljusgrön» 
UtluUd med vatten, färgade Cg detta forft 
grönt, fedan brunt, och affatte litet af ett 
' • mörkgrått pulver. Ett ljusgult pulver blef 
oloft, fom tvättades och torkades påfiltrunh 
Det löftes fedan i utfpädd faltfyra med lukt 
«f fyrfält Ikltfyra» Lösningen, afdunftad till 

' torr* 
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' torrhet och dem gula faltmaffati uppldft | 

faltfyrehaltigt vatten , lemoade eu rea hvU 
Kifeljordf fom i fmältniog med natrea ^af 
klart glas^ och glödgad vägde 2^12 gr. 

i) Atkalifta Inte» falide under (agta af^ 
duafining ett Kvitt pulver, Lota vid öfv^r^ 
mittoing af falpeterfyra icke upploftea. Vat% 
ftatx ^eutraliferades med caudik ammoniak 5 
ijitan ' att fälfoiugea betydligt ökades. Denna 
fällning, , digererad med fvafveifyra ock ut' 
lakad med vatten lemnade ren kifeljord^i, 
fom glödgad vägde 0,12 gr. Svafvelfyraa 
hade cndafl* upplöft en på vågen ebeftäinbar 
portion, fom liknade lerjord. Den öfriga 
ammiOniakaliika våtlklkn,, g;af vid ^fdmiifiiMOg 
ingen fällning. 

4) Löani^gea i fahfyra af det pulver 

'{qxq, ca^uftikt kali icke hade upplöil (^), vaf- 
grönagtig.t Caufiik ammoniak gaf dermed 
en gulbrun fällning, fom, kokad i cauftiki 
kali, < i timma, efteråt fvartimde i luften., 
Kali-lösniogeRjj, fä^ilcl med f^ltljrrad ammoni-w 
ikk och amn^onijakeo. utdrifveu genom kok^ 
"'"Sr g^f eii fällning af lerjord, fom e.ftei: 
en uiQåuas giodgnjng vägde. 1,555 grammer^ 
Den brända lerjorden, öfvergjqLten med fvag^ 
fv^fvQifyra. och litet tiUfatt kali^ gaf blQttet^ 
feUlkorj^a, fgna, för bUs^ö;: Ui<inÄ.dq en 
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hinna pä kolet 5 likt en fmitta af zink. ISxh 
kad med famma fyra något concentrerad, gaf 
den, fedan kali blifvit tillCatt, utom alun* 
kriftaller, en ringa portton kifeljord, fom 
glödgad vägde 0,0 1 grammer* 

#) Den fvarta lemningen, olöfl af cau« 
fiikt kali, digererades med laltfyra under 
utveckling af fyrfattfaltfyregas. Vid inkok» 
Vning var lösningen benägen att gelatinera. 
Utlakad med vatten blef den grönagtig, lem» 
«ade ett grått pulver, fom tvättadt och glöd» 
gadt vägde 0,025 gr., var gulagtigt till far» 
genV ocb förhöll iig fåfom jernhaltig kifel» 
jord. Lösningen 9 neutraliferad med cauftik 
ammoniak, gaf med beuzoefyrad am,moniak 
0,150 gr. glödgad Jernoxid. Afdunftad tiU 
mindre volum, ärhölts ytterligare med au» 
fiikt kali ett hvitgrått nederilag, fom mörk- 
nade under torkning, blef i glödgning gal* 
brunt, vägde 0,27 gr. och fönderélladei.l 
C»o35 gr. manganoxid och 0,245 gr» ta,k» 
jord« Det öfriga af lösningen, öfvermStUd 
nied faltfyra och åter fälld med kolfyndt 
•l^ali, gaf endaft några hvita flockar, hvillaa 
vigt ej kunde beflämmas, men fom x förhU* 
lande till fvafvelfyra liknade kalkjord. 

/) Lösningen i falifyra, fom i (</). Uif» 
VU fälld med cauftik ammoniak, afdunftdea 

iosi 

I 
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fdrft till ammomakens fSrjagande. Med 
tillfaU fcol£yradt kali uppkomi i köld ingea 
fällning, h vårföre lösningen fuUdändigt de« 
connponerades niied cauAikt kalt under kok* 
ning, då en ymnig fällning uppkom, hvil« 
ken tvättad och glödgad utgjorde 0^45 gr* 
Upplöft I fvafvelfyra lemnade fyran 0,02 gr. 
kifeljord olöfia } lösniogeo gaf under afdunit« 
ning ^ndaft bttterfah med föga fpfir af gips; 
fällningen innehöll fåledea 0,43 gr. talkjord. 

Refultatet af föregående analys blifver 
filedes: 
Kifeljord 



lieijord 




I ^ 
•■ i ^ ■ 

Jeiaoxid 





. 2)I20. 




0 . 


. 0,120. 




ä) . 


«■ OjOlp. 




•) . 


. 0,025* 




f) . . 


• 0}030. 






2,295' 


rf) . 


• • 


1*555* 


•) . 


02345* 




7) . 


t o,430« 


• 1 


0 . 


• • • • • 


0,150, 


0 . 


« 


. 05025. 



tta af Kalkjord , fpår af Zink f » f) a,o lo* 



flvtiga delar a) 



Forluft 



0,150. 

4,86o« 
. 0,140* 

5,ooo« 

£Uec 
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en gulbrun Sttnari. 347 
BUer 100 delar af detta fosfil innehålla: 



Kifeliord • 




^ 45s9<>« 




■ 




Talkjord • 


• 

• 




Jernoxid • 




3>oo. 


Manganoxid 


• 


0,50. 


Smitta af kalkf 






Elyguga delar 




3»oo. 









Foafilets egentliga och kemiikt förbund- 
aa beftindsdelar fynas endaft vara kifel, 
talk och lerjorden. Om deias. förhållande i 
nängd till hvarandra pröfvas och beräknaa 
-efter deras halt af fyre och de af Hr Ber, 
tELiV9 uppgifoe lagar för beftamda propor« 
tipner^ blifver förhållandet följande: 

Kifeljord • # 45j9* 
Lerjord t • 26^0. 

Talkjord • • i6f6* 

" ' ■ ^'9^f5* 

; Jernoxid^ mangan, &c. 6,7^ 

97^2. • 

Formeln för. detta fosfils fammanfattaiflg 
blir da MS^+zAS (jemför fxåL loi> 

Analya af Eifenkiefel frin Långbanahyttaiu 

Under namn af Jaspis har man länge känt 
en fienart från Längbansby ttan i Wermland 9 

km 

» 
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{om der förefaller i gångarten , genomdra* . 
gen me^ jernmalm och glafig quarts» Defs 
färg är i olika fiycken nuancerad från cin« 
noberrod, rödbrun, till lef verbrun. Brottet 
ar finkornigt^ flLimrande^ flackmufsellikt. 

Brottftyckena ojemnaj något platta. £- 
gentliga rigten 2>95i« * 



3f30 grammet finrifvet och torkadt 

pulver af den högröda jaspisarten , blanda- 
des med 9 gr. bafiikt kolfyradt kali och glöd* 

.gades 2 timmar. MaiTan hade fmäit till ljus- 
blått glas, fom näftan helt och hållit loiiea 
i vatten till en kbjr brun vätika. Denne öf- 
vermättades med faltfyra^ digererades och 
aidundades till torrt gulagtigt falt, fom åter 
upplöiles i faltfyrebaltigt vatten, digerera* 
des derrned} då flutiigen en hvit kiféljord 
upptogs på fiitrum^ fom tvättad och glödgad 
vägde 2,97 gr. 

Den grönagtiga upplösningen i falt* 
fyra, gaf, öf ver mättad och uppvärmd med^ 
cauAik ammoniak, en rödbrun fällntng. Dpn- 
ne kokades fugtig i cauftik kali, utan att 
iuten hade upptagit mer än litet fpår af ler* 
jord. Den af kali oangiipna fällningen lo* 

. ftes der före i faltfyra, neutraliferade^ med cau* 
0iK ajpixiQuiak, Qch fälldes med bcn^oefyradt 

» kali. 
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kali* Fällningen bränd till röd jernoxid^ 
vägde 0,13 gr. 

O Den med ammoniak fällda lösningen^ 
(oreoad med den vätfta hvarur jernoxiden 
blifvit utfälld, decomponerades under kok» 
ning med bafiikt koKyradt kali 9 då en hivit« 
agtig fällning afikiljdes, Tom fmåningom ble£ 
gulgrå 5 tvättad och glödgad mörkgr|. och 
vägde 0,17 gr. Förhållandet i fmå prof vi- 
fade^ att denna fällning beftod till det mefta 
^1 kalk, fom ännu qvarhållit litet kolfyra, 
famt manganoxtd, hvilka i alla bänfeenden 
äro att betrakta fom tillfälliga inblandningar 
i fosfilet, 

AnalyfeQs refultat är fåledes: 
Kifeljord ^^97 i hundrade, delar 90* 
Röd jernoxid 0,13 3$99* 
Kalkjord och 

Manganoxid 0,1? 5$^ 5* 

Spår af lerjord 

Förluft 0,03 0,86. 

3i3o gr. 100,00.* 

. . Att denna , likfom Eifenkiefel i allman* 
het, ej kan anfes för annat än en af jerno* 
xid färgad quartz, lärer knappt behöfva 
har anmärkas. 

% 

I 
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7. 

. Chromlultig Let» fraa Mirtenberg* 

färg är ljus gräsgrön 9 med nägra in* 
firödda mörkröda fmä punkter^ troligen af 
röd kopparoxid* 

Den är mjuk och vek 3 låter med lätt* 
het ikafva och Ikära fig"^ tager intryck af 
nagelh, hvarefter ytan blir glänfande* 

För känflan hal och litet fet. 

Iniuper vatten och blir deraf mörkgrön^ 
hvarvid den vanliga lerlukten känner. 

Bränner lig for blåsrör grå 3 fmälter fe« 
dan trögt till fvart ilagg ^ fom dragés af mag« 
jieten« Löfes af borax trögt 5 med klar gräs« 
grön färg* 

Den träffades ir 1 7 82 vid Lundin f gtujpa; 

en bland koppargrufvorna vid Hlår-enberg i 
Rättviks Socken i Dalarna^ h vilka den tiden 
arbetades^ men äro federmera ödelagde. Tro* 
ligen har denna lera utgjordt fyllningsämnet 
i någon ftöl eller fpricka i berget, der den 
bliivit inllammadi och kan faledea icke an* 
fes (Ifom någon kemifk förening, utan fom 
en lera med mekaniikt inblandade främman* 
de ämnen. 

di En gramm af denila lera, pulverilie* 
. rad] och fiarkt torkad j blandades med ea 

lus* ' 
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lösning af cauflikt kali, hvari kali utgjorde 
fre ginger lerans vigt» intorrkades och glöd* 
gades i fxlfverdegel 2 timmar. Maffan var 
knappt halffhiälty och hade antagit ijusgröa 
färg. Den löftes i vatten , utom en portion 
gult pulver» fom afikiljdes och tvättades» 
Lösningen hade grön färg, fom ändrades till 

guldgul fedan den bltfyit neutraliferad med 
falpeterfyra, hVarvid få godt fom ingen grum» 
,ling uppkom. Di fedan en lösning 1^ fal* 
péterfyrad qvickfilveroxidul tillfattes, (å län* 
ge fällning uppkom» erhölls en högröd fäll* 
ning, fom efter tvättning och glödgning, till 
qvickfilfvrets bor tdrif vande » blef grön» vä^* 
de o»io gr.» och förhöll fig för blisroret 
fom ChromoxiduL . / 

b) Den gula lemning fom kalit icke upp. 
tagit» löftes näftan hel och hållen och gela* 
tinerade med faltfyra. Gelatinen intorkades» 
digererades med faltfyrehaltigt vatten» hvar* 
efter en hvit ;htJeljord återftod» fom glödgad 
vägde o»39 gr« 

O Lösningen, hvarifrån kifeljorden blif- 
vit afikiljd» gaf med caufiik ammoniak ea 
fällning af lera ochjern» fom efter kokning 
1 cauftikt kali-lut lemnade 0,03 gr. glödgad 
' rödbrun jernoxid. Denna jernoxid befants 
fmittad af litet kalk« 

d) Ka- 
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d) Kaliluten^ på vanligt (att öfvermättal 
med faltfyra och fedan fälld med falmiak^ 
gaf 0,36 gr. glödgad lerjord^ 

O Lösningen i faltfyra» fom blif vit fälld 

med caudik ammoniak^ kokades med bafifkt 
kolfyradt kali till ammoniakfaltets fulla de* 
compofition , hvarunder blott erhölls en fäll* 
ning af några milligrammer » beflående af i 
lösningen qvarhåilen kopparhaltig lerjord. 

/) 100 delar väl torkad lera förlorade 
genom glögning 0,08 gr. ico delar af dea% 
na lera innehålla fåledes hufvudfakligen: 
Lerjord ' 36. 
Kifeljord 394 
Chromoxidul io# 
* Jernoxid och oxidul 3» 
Vatten • 8. 

96* 

8. 

Analys af ett grönagtigt t>rismatiikt krifialli* 

feiadt Foslil från Nordmarks grufvon 

Detta fosfil, fom fynes äga mycken gemen* 
Ikap med Axinit» * uppfannts år iii2 af Ht 
Ström d, yngre. Kriflallerna ligga inbäddade 
löla i grå lera« Det fås i Grundjjå grufvau 
V/id, Nordmarken i Wermland. 

F^gen är ljus gtönagtig, fom i tjocka* 
re Ikifvor fedda mot dagen faller i brunagtig« 

Före* 



« 
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iii grunagiigt Fos/U 3;^ 

^'örekömmer endaft kriftalliferad. KriöaUei> 

na» fom ärö fmi och af medelftorlek, äro 

mycket platta, efter längden rafflade ptis^ 

toer^ merendels för ändan afbrutne, fällan 

toed fpets, fom då beHål: åf två glätta änd* 

ytor med 155 och 153 gn vinkel mot pris^ 

man. Den platta och öftaft. kuilriga prismand 

fidor, gora Vinklar af V. p. 37 och 148 

gr.5 fom likväl äro omöjliga att noga be* 
Aämma. , " 

tunna kriftaller äro genomlkinliga, de 

tjockare genomlyfande. 

Glanfen Utvändigt och inuti glaslik^ 
Tvärbrottet ojqmt; 

Eldar mot fiil och irepar i glaiÄ», 

Egentliga vigten: 3,149 

Genom gnidning yttrar isvag eltdricitefc 

För blåsrör fmälter enfam mycket lätt 
ttied uppfltumning och pösning till en mot 
Ijttfet fedd klar glasperla, ft>m fmält i tång 
St grönagtig, men- på kol högröd. Löfes 
lätt i borax, favars glas af yttrfe Ugan blit 
klart och rödt, i den inre fmält är gtpn» 
gulagtigt, meti återgår till rödagiigt i den 
• yttre. Smälter med natron p5 kol med flark 
ftumniog till mörkröd klar kula» 

• Y 4) 5 , 

*} Axisitna Ég. vigt. 3,313, (ilAfrT> 
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' o) 5 gratnmer kriflallbitar glödgades § 
timma. Färgen var gråagtig^ ocb vigtiörlu* 
flen endaft 0,015 gr. 

å) Det glödgade fosfilet refs till pulver^ 
blandades med 15 gr. koUyradt kali, och 
fmälte under i timmas glödgning ! platina* 
jiegel till ett mörkt blågrönt gUs, fom lär- 
gade påflagit vatten grönt. MafTaji öfver* 
mittades med faUryra, digererades till torr* 
het i löftes åter i vatten med rådande fyra* ' 
Den qvarblifvande kifeljorden vägde efter 
tvättning ocb glödgning 2,065 gr. 

c) Den grönagtiga lösningen med falt- 
fyra öfvermättades med cauilik ammoniak^ 
och värmdes. En mörkbrun fällning erhöUts. 
Denna tvättades ocb lö&es i en blandning af 
faltfyra och falpeterfyra. Lösningen blanda- 
des med faltfyrad ammoniak ^ och gaf fedan 
med kolfyrad ammoniak en ljusgul fällnings 
iom aflkiljd, tvättad ocb kokad i cauflik ka* 
U-lut, loQes med lémning af en brun mafTa. 
Den af kali löfia lerjorden , på vanligt fatt 
utfälld och ' renad 9 vägde ef teir glödgning 
•>67ö gr. 

d) Den efter kokning med kali iterAi* 

ende bruna itiafTa, digererades i faltpeter-falt« 
fyrilf fom gelatinerade dermed* Gelatinen 
nUorkad och löft i vatten lemnadeo^oi gr, 

kifel* 
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kifeljord. Lösningen gaf efter neufralifering 
med bensoefyradt kali, glödgad jernoxid, 
0,368 gr. Ur den återftaende vatlkan, fäUde 
kali i. kokning 6,430 gr. glödgad mangaa- 
oxiA * 

• *) LösQiageii, fom 1 CO WifvU fälld med 
cauftik ammoniak, och Ikölj vattnet efter fäll. 
»ingen« tentvattning, förenades med vätfkor- 
a» hvarur leran och jernet blifvit fällda. 
Litet ammoniak tillfattes till ofverftott, 
och vitikaa fälldes med fvafvelbunden vät- 
gas. Fällningen tvättad, löft i fcltfyra och 
fälld med cauftikt kali, gaf 0,07 gr. glödgad 
Ivart mangauoxid. 

f) Vätfkao , genom kokning bekläd frän 
Ivafvelbunden vätgas, gaf i kokning med 
bafilkt kolfyradt kali en hvit fällning, fom 
efter fiark bränning knappt ändrade nigot 
i fin hvithet, vägde 1,392 gr., och gaf med 
fvafveifyra behandlad tiU det mefta gips. 
Den . var flledes kalkjord, k an Ike blandad 
med något talkjord, (om en UUfällighet och 
brift Äf foeiilet hindrade att nogare bcaäm- 
ma, och fom lemnar undeifföluiingeo i den* 
a» omfiändighet ofuMändig. 



% 
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Analys ttj 
RefultBtt 





i hwidrade åt\u 


Kife^ord b) 2,065. 






i) OjOio. 

• 






Kalkjord /) 






Lerjord *) 






Maaganoxid ^0 Oy^zo. 






i) OjO/O* 


0,500, * 


10,00* 


Jernoxid d) 


0,363. * 


7536. 


Flygtiga delar a) 


0,0 1 5* 


0,30. 




4,928 gr.. 


98156. 


Till jemförelfe med 


Axiniten, 


bifogas 


d^fs aoalyfer af: 




é 




Klaproth*% 



Kifeljord 44* • 

Kalkjord 19* « 

Lerjord I8« • 

Manganoxid 4* • 

Jernoxid i4* • 

Kali • 



50,50. 

i6,oo« 
9,50. 

9855o# 



Mångfalldigheten i det utiderfökta fos* 
filets fammaafäuning gör, att jag för det när« 
varande ej anfer mig kunna bedömma defs 
kemilka conQitution, eller för de£s famman« 
fittning föreilå en formeL 

Journal des mines. N;o 23, p* U 
**> Bcjträge. V. f. 28. 
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Analys af Stilbit (Stilb. dodecaedre la^ 
mclliforme, Hauyj, frän Rödefjords harn 
på Island. 

Di Stilbiten från längre tid fedan redan va« 
. rit underfökt af Herrar Meyer och Vau. 
fiUELiN^ och deras, refultater äro någorlun- 
dä öfverensftammande, återftod i lynnerhet 
att finna, huruvida icke någon halt af alkali , 
den tid d^ffe analyfer gjordes, kunde vara 
öfverfedd. 

För detta andamål kokades 5 grammer 
finrifven flilbit af rena kriftaller i faltfyra 
åtta timmar. Den Qupplöfta kifeln gaf i fmiit. 
ning med natron for blåsror klart glas, och 
vägde glödgad 2,90 gr, - 

Lösningen, hvars f8rg var svagt gu^ 
agtig, fälldes med caufiik ammoniak. Den 
hvita fällningen löftes efter tvättning och 
kokning i cauftik kali-lut; utom en liten por- 
tion grått pulver,' fom efter tvättning och 
glödgning vägde 0,035 gr., och befants,vid' 
undertökning för bläsrör och itoed fvafvet 
fyra, fammanfatt af v. p. 0^02 gr. lerjord och. 
Ojoi gr. kalkjord, jemte fpår af jcrn- och ^ 
manganoxid. 

Ur kali-luten falides lerjorden med falt- 
lyrad ammoniak. Vätlkan uppvärmdes, och 

dea 

s 
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den frånfilade flUntngen tvatudes ocit re« 

nades med fvag ättika. Lerjorden vägde 
efter tillräcklig glödgoing 0,785 gr. 

Ur faltfyrelösöingea aflkiljdes med 
xalfyrad ammoniak O945 gr* glödgad xeo 
kalkjord. Den återttående faltlosningeu af^ 
dunfiades till torrbetjp laltet bortröktes i pla* 
tinadegel, fomÄutligen glödgades, hvarefter 
intet fpåt af något alkali återfiod, 

5 gn flUbit i fmärre ftycken jEörloradc 
under f timnlte glödgning 0,82 gr« 

£eftaadsdqlarne bUf va efter denna analys; 

Kifeljord t % 2,9^0 • 58« 
Lerjord « % q>8o5 \ i6jio« 
Kalkjord » - « 0^460 « 9<|2Q« 

Sp4r a£ jeirn och mangan 

Flygtiga delar , , OfBso , 16,40* 

Hvad foafileta kemiika confiitutioa be« 
trSffar, få inflämmer detta refultat ej allde* 
les meddetaf Herr VAygij£i#iN, i Journal 
de» Mines N:o 39, p. 164, hvilket, efter 
Hr Prof. BsRzei^u beräkning, ger ftilbiteiM 
formel till CS^^AS^^z^l^, 

I den bär anförda analyfen biUa 169! d« 

lerjord 7*5 d* fyre, famt 9,2 d. kalkjofd 

3i5 df fyre« b vadan (åledea lerjordens fyie' 

.ar 
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ir 3 gånger kalkens , ty 2,5+3 = 7j5» 58 d. 
kifeljord innehålla 29 d. fyje, och i6|4 d« 
vatten I4i5 <!• fyre^ hvaraf följer att kifel. 
jorden håller' 12 och vattnet 6 gånger kalk* 
jordens fyre. Den här underfökta ftilbitens 
&mman(attning låter låledes uttrycka lig med: 
CS^+^AS^+6^q 3 hvilken formet fynes väl 
inftamnia ined de förhållanden hvari (å val 
kifeljorden fom lerjorden företrädesvis före- 
na (ig med andra kroppar i och om från fö- 
.regående ftilbit borttages vattnet, och kalken 
Ut hy tes mot kali 9 få har man fältfpat; bort» 
iagas 2A&^+2A£i. Ii uppkommer Mjölzeolit^ 
o* C v. 

Det är af detta troligt, att flera af de 
fosfilier, fom hittills föras under det gemen- 
lamma namnet af fiilbit , framdeles Ikola fin- 
nas vara ferikilta dubbelfilicater af kalkjox;cl 
med lerjord* 

10* 

Atialys af Lefverfärgad Kopparkis» • 

Denna malmart är denfamma fomWERNCK 
och Karsten upptaga under namn af Bunt» 
kupferertz^ famt af Hauy kallas Cuivre py- 
riteux hepatique. Den fom blifvit använd 
till förföken var från Erics^rufmn^ en öde- 
lagd koppargrufva i Weftansfors Socken i 
^eHmanland. 

Dels 



Digitized by GoogIe 



* 



360 Analyi af 

Defs färg i friikt brott är tombacksgul^ 
|>å ytan anlupen iped violetta och blå färgor^ 
Brottet är ojemt, fiarkt glänfande. Denyai: 
fpäcka4 med invuxne £iiiå odaedriilka jerii* 
snalmskriiiallerji fom n\ed nia|;net^a poga afn 
. &ildes. 

. . } fiti naturliga tillfiånd föadejrkroslad» 

fälla fig cndalt några korn fvagt vid magnet 
tcnjt Qiexi hela fiyckeA ändra magiwteålensi 
direftion. For blåsrör glödgad, hvarunder 
luKtaif af Ivafve;! och blirfviurt^ drajges^ 
den fcdan ftarkt af magneten. Vid fortfatt 
eld fipälter deu till en fv^t Ai bpra^^ 

löfes den i fmältniog med grön färg,^ 

a) Tre giammer finrifven lefverfärgad 
kopparkis digererad^s i Jf^ungsvaUf n » befia*» 
ebde af f fafpeterfyra mot \ faltfyra, 
till dela att fvatlet hunnit lyrfattoa .titt 
fvafvdfyra. Lösningen var mörkgrön och 
innehöll blott en ringa oupplöft lemning af 
ett hvitt pulverV fom upptogs och tvättades^ 
på ett v^t iiltruti\. I}en vägde 0^007 gr., hvarn 
af o»ood gr» var fvaf vel fom börlbrandes ^ 
och 05005 gr. hvitt . kifelp^ulver^ fom för 
blåsrör löAes i fiatro^ ined kokning och gicl^ 
till gl^ 

Lo* 
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b) Lösningen utfpäddes och författes 
med falpeterfyrad baryt, få länge någon fall* 
ning uppkom. Den fällda ivafvelfyrade ba- 
ryten affkiljdes, tvSttades väl på filtrum, 
. pch glödgades till defs den ej mera minfka- 
4e 1 vigt. Den vägde 'då 5,36 gr., fom ef* 
ter 349314 procent innehöllo ij839 delac 
Cvafvelfyra, och då denne beräknas till 
40,18 procent fvafvel, få utfaller fvafvel* 
l^aUen till 0,7389 gr. 

i) Uti lösningen tilldröps . fvaf velfyra , 

hvarigenom det i litet öfver^kott tillfatta ba- 
rytfahet blef utlällt och lösningen befriades 
4erifi4n, Scd^n infördes i lösningen en po- 
lerad jernikifva^ hvars vigt var nogå.be*. 
ftämd till JI3427 gr. Sedan kopparen blif- 
vit fi)l)kon)Iigt utfälld, befanns jernet haf^ 
va förlorat 35268 gr. af fin vigt. D^n fäll. 
da kopparen, väl tvättad och torkad på en 
varm kakelugn, få länge någon vigtförminlk^ 
ning uppkom, vägde 1,9a gr*, 

d) Det återflod nu att finna jernhalten, 
fom till den ändan måtte bringas till oxid. 
J^ösnit^gen fylldes derföre med öfverlkott af 
cauftik ammoniak, tUl fv^rt oxidul, fomdj* 
gererades ivätfl^an, aflkiljdes, tvättades och 
upplöftes åter under kokning med kungs* 
Vatten, Lögningen ^ fom var alldeles fuljn 
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fiSndig, fälldes åter med fiort ofverfkott af 
caufiik ammoniak^ till röd jernoxid, bviiken^ 
noga -tvättad och glödgad i en hetta fom ic« 
Ke iörmädde att återföra den till oxidul^ 
vägde 5»i6o gn; hvilka, efter 69^34 pn c« 
innehöUo 33577 gr. metallilkt jern. Härifrån 
' af dragas de i lösningen inbragte 3)268 gr., 
då för jert^halten i kopparmälmen återitå 
0,309 gr« Härvid uppkommer en liten för* 
luft af 0,0431 gr. , fom fäkert beflått i litet 
vid kärlen fäftad jernoxid, famt fdrlufi a£ 
faltfyradt jern under digeftionj få att för 
jern utan milstag kan upptagas 0,35 41 gr. 

Refultatet af denna analys blifver fåle* 

det: 

Koppar O • • • • • 199000* 

Jern <0 Oj354i» 

Si^afvel flj 0,0020 



*) 0,7389 



Kifel 



0,0050. 



3,oooa. 



Eller på loo 



delar* 

• 1 1 9804. 



Koppair 
Jern 
Svafvel 
Kifel 



it 54*696. 
• 0,1 66* 



åOQjOOO. 



Mam 
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Lefverfirgad Koppar ki^^ 363 

Man finner häraf, att t den lefverfär- 
gtde kopparkjfen båda metallerna upptagit 
fvaHet i minimum, likafom jernet i magnet* 
kifenf b vilken den äf ven något liknar i färg« 
Efter defla förfök, IkuUe väl 63,334 d.kop. 
par upptagit 17,766 d» fvafvél (di 6,93 d. 
fvafvel afdragas för 11,804 d, jern), och i 
anledning deraf 1 00 del. koppar i mimmttm 
föreaas med 28 d. fvafvel. Men fom detta 
ickf inträffar med Berzelii förfökpåfva& 
velbunden koppar ^) och ej eller med be- 
vakningen från kopparojudul» hvareféer 100 
d* koppar i minimum upptaga endaft 25 d. 
fvafvel, eller dubbelt fvafvel mot fyte io« 
xidulen, hvarefter deffe 63,33 d. koppar 
upptagit i5sS3 d* fvafvel; iå mifte öfver- 
Ikottet häriBÖra frän en i fosGlet fint inväfd 
fvafvelkis, fom ögat ej fö|inår urlki^a och 
fom alltid itTöljer defle arter. 

Enligt defla anmirkningår ar denna kop« 

parkis i kemilkt hänfeende FeSV4CuS» (Jeiu« 
för i det föregående £1 99)^ 



r 

«} Affaandl. i Fyfik, Kcoii ech Miaer« 3l>*M« lS7t 
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364 Analyi af 

11. 

Analys af kolfyrad Mangan-kalk, från 

Storgrufvaä vid Långbaosbyttao i Vérmlftnd. 

A. 

Bijkrifniitg. 

DeCs färg är Inöhviu 

Den förekommer endaft i halfklot, a£ 
vaoltga arters fiorlek i en del med flat yta, 
fammanfatte af concentrifka fkai^ brottet är 
tatt och matt* En del hafva på ytan €na 
kriftallfpetfar, och defTe äro inuti famman» 
fatte af till medelpunkten fammanlöpande 
nålar. Deffa klot äro anvuxne bär och der 
i drushålen af ett gulbrunt, derbt mineral, 
. fom till fina beAåndsdelar närinaft öfverens* 
fiammer med Augit. 

Hårdheten är lik den hos kolfyrad kalk. 

Glanfen är ingen hos de täta kloten ^ 
vanlig hos de ftråliga. 

Med fyrors vifar en häftigt öfvergående 
frianing, 

Enfam för blåsrörslåg;an f vartnar den ge« 
naft, men dragés ej af raagneten. Den lö- 
fes i borax och fosforfaltet med fräsning, 
och meddelar glasperlan en ftark mörkröd färg. 

. £. 
'» Anatyr. 

Di . detta f osfil. i tillräcklig mängd och 

rea- 



kolfyrad Mangankalk. 365 

, rénhet icke lät aflosfa fig från fin matnx^ 
och denne defsutom icke angreps af utfpäd* 
da fyror, inlades flere grammer med vidhSf- 
tände matrix uti en fla(ka fylld med fvag 
falpeterfyra. Genom flalkans kork gick ett 
ledningsrör ned uti en annan flaika med kalk* * 
vatten, genom hvars fällning ja^ öfvertyga- 
des, att den med fräsning öfvergåendegafen^ 
beftod af kolfyre^as. Sedan de hvita kloten 
voro upplölle, filades lösningen och öfver« 
mättades under kokning med bafiikt kolfy- 
radt kali. Den hyita fällningen upptogs på 
^filtrum och tvättades noga med kallt vatten. 
Läng^ och flarkt torkad, drog färgen knappt 
märkligt i gråagtigt. ' 

«a) Af ofvannämde fällning, fom inne* 
höll fosfilets alla beftåndsdelar, uppvägdes 
3,6 grammer, och glödgades i öppen degel 
under omrörning 2 timmar. Pulvret var nu 
fvartbrunts vägde 2^1 4 gr. och hade fåledea 
förlorat 1,46 gr. eller 40,55 procent ^).\ 

t) De glödgade grammer blöttes 

i en 

^) Att fSrlaften af kolfyca &c blef miodra la den 

efter beräkning borde vara, härrör antingen der* 
af att fällningen fl^edde med ett ofullkomligt kol« 
fyradt alkali , eller ock att värmegradea under 
torkdifigen ^wli nog ftark och utjagat oAj$ot kole 
fyra eller vatten , hvilkct den i fixätt iioMlde £&r|i 
g%m tycktea ataiäiiuv 
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306 ^naljfsjmf 

1 eh mycket utfpädd falpeterfyfa utan var* 
nie« Sedan den ännu på fyra rådande .Vät« 
ikati cj förmådde upplöfa mera af pulvretf 

blef den affilad, och det olösliga upptagit 
och tvättadt på Vågt filtrum. Det vägde ef* 
ter glodgning O5475 gr. Det löftes 1 faltfy* 
ra med utveckling af fyrfatt faltfyregas. Löib* 
ningen, neutraliferad med cauftik ammoniak^ 
gaf med benzoefyrad ammomak en rioga 
fällningy fom glödgad lemnade endaft 2 mil* 
ligrammer jernoxid. Lösningen^ befriad fråa 
denna fmitta af jern, fälldes kokande med 
cauftikt kali* Fällningen var mangan oxid ^ 
fom tvättad och glödgad , vägde 0,47 gr» 

Befle O947 gr. manganoxid innehålla 

C93312 metall, hvilka^ då de (åfom oxidul 
ingå i fosfilet, göra 0^4242 gr* Men då 
100 delar manganoxidul upptaga 78938 kol- 
fyra och vatten i kolfyrad manganoxidul 
lå måfte delTe 0,4242 gr. upptagit 0,3354 
gr. kolfyra och vatten ^ eller i mineralet in* 
.gå på 3,6 gr. 

* 

Manganoxidul • • • 0,42 4^^ 
Kolfyra och vatten • • o>3324* 
Kol/yrad manganQxidul 0,7566. gfé 

C) Lös- 

^) rOo clelar kolfyrad manganoxidul inaeh&lla 44^x6 
« del. koliyra och vatten. Bsa2ti»ts LäfM 1 
• Kmten II DeU fid« 143. 



Digitized by GoogIe 



iolfijvad MangMikatk. 167 

e) Lösniogen t den utfpädda Calpeterfy* 

tan var färglös. Med cauftik ammoniak upp» 
kom endaft liten mjölkfärg , fom affatte hvi« 
ta flockar, hvilka aflkiljde och glödgade 
I knappt ändrade färg ; vägde 5 milligr. , och 
förhöllo fig fom en med jern litet fmittad 
ialkjord. Lösningen gaf fedan med tillfatto* 
Xalfyrad ammoniak en ömnig hvit fällningf ' 
Som tvättad och flrängt torkad vägde 3^945 
gr. Då 100 del. oxalfyrad kalk innehålla 
38,5 delar kalkjord få innehåUa deflia 
'3,945 gr. 1,5 « 8 gr^ kalkjord. Och då ioq 
del. kalkjord till kolfyrad kalk uppuga 77$Zo 
> del. kolfyra få har äfven deffe 1,518 
gr. kalkjord i fos&let upptagit ifi73gr«^ol* 
fyra för att dermed utgöra 2,691 gr. kol/yr^é 
halkforff^ *— Efter glodgning lemnade de of» 
vannämde 3,945 gr. oxalfyrad kalk, 1,525 
gr. ren kalkjord. En ytterligare bekräft^lfe 
af rigtigheten af V0GEL8 analys pä detta 
falt. 

Ii) Den från kalkjord befriade lösningen 
fällde, under kokning med kolfyradtkali^ ea 
väl caraöeriferad kolfyrad talkjord, fom 
tvätUd och glödgad vägde oyDö gr,, ellet 

tiU- 

^) VooaiB aoalysiBa a zb l 1 1 Kemi IIDe^ fidt 634» 
^) looileL kolfyrad kalk beftft , efter B.B ezb l iVBf 

af 56>4 kalkjord och 4316 koUyra. 



3^3 



tillhopa med de i (O erhåiine 5 milligl!. ^ 
0,065 gr., hvilket ar A litet, att det, jemté 
foaittan af jern^ blott bör anfcs för ca till^ 
fällig itiblandning, fom ej tillhor fosfiletä 
kemilka fammanfättaiog. — Då 100 d- talk* 
jord i kolfyrad talkjord upptag:i 138 d. kol* 
fyra och Vjitten få måitc O3065 gr. i foa- 
filet upptaga 0,089 gr, kolfyra och vattéOf 
för att deraf bilda 0,154 gr» kvijyran talkjord. 
Refultat af deflTa förfök| blifva fåledes! 

Gramm. 

Kalkjord O »5518 * • 
Maoganoxidul 0^424 » » 
Kolfyrar och 

vatten rf) 1,594 • • 



i hundradedeUf 
4:^3164^ 

• 44>27» 



Talkjord 



d) 0,065 



Eller i kolfyrade falteri 

Kolfyrad kalkjord 2,691 « • 
— Manganoxidul 0,756 • » 
Talkjord 0,154 . . • 

3,601. 



98)204 

1 00,00é 



• • • 7*575* 

• . * 21 ,00* 

• • * 4j2 7» 

100)024 

Rörande den kemilka conftitution af detta 
fosfil lårer det vSl vara utom allt tvifvelsmal 
att det är en fammankriftalliferini^ af deffa 
3:ne carbonater, och att det ej kan betraktas 
fåfom en enda kemilk förening, 
t . 12. 
*3 100 del. kolfyrad talkjord ionebålla 5g del. fyrA 
och välten. Baazcx.!! Kemi I Dtl., lid, 473. 
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Psrlfpnh ' 569 

Bland minefalarter fom beviCa nödvätidigbéb' 
len af Kemiens biträde vid Fosfiliernas fy^ 
fiemaiifta iodeUiiiig^ aro de fom aC Hävt 
I defs Traité de Mineraiogie blifvit upptag* 
ne under Ghaax ciarbonatée ierriféire aVeé 
maaganéfe^ och bvarundec räknas få väl Spa»* 
lig jernmlm fom Brunfpat o&b dete förans 
dring Perlfpat-. Herr Werner bat deremot 
fttfciljdi deffa efter ocb uppfört fpatig jern^ 
toalm under jern. Sedermera hafva äere a>- 
lialyfer ef KtAPROtR^ DfsiicotiLS^ Btjie*' 
liOLz m. anvift fin plats åt fpatig \tm^ 
malm under jelm » ftfom kolfytadt jern« £a 
analys af Klaproth i defs Bejträge T. iV, 
Hyitar braunkalk till bitterkalk» och följan« 
de förfök Ikola vifa^ att äfven perlfpateii 
tillhörer bitterkalk och bitterfpat^Cbauxcar» 
bonatée magtlelifére)^ d^^AUYv 

Den perlfpat fom Varit föremålet fot 

delTa förfök 5 var hvit-, litet fallande åt gul- 
^S^iS) drusformig^ uigörtnde öfverdrag på 
andra kridaller fom borttvitlrat. Ytan vat 
^erlemoglanfaode I oeh glabfeil tnvitidigi: 
IkyggandCv Pådrupen falpeterfyra lemnade en 
mörkgul fläck. Deis hemort ovtik (Freiberg?) 

2 e) 



* 
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370 Analys af 

9 

a) lo grammer petlfpat | timma glod* 

gade, förlorade i vigt 4i46o gr. Färgen var 
mörkgrå^ och i Imähning med borax^för blis* 
rör färgades giaiet rödgulagtigt. Drogs ic* 
ke af mkgneten» I 

b) 10 grammer oglödgad perlfpat löfles 
med fräsning i faltfyra, *fom var utfpädd med 
vatten» Lösningen^ iom var litet grönagtig| 
gaf med tillfatt cauftik ammoniak en fällning , 
af grön jernoxidul , iom under tvättningea 
blef fvartbrun. Denna fällning löftes i&lt* 
fyra och författes med litet falpeterlyra. Los- 
ningen uifpäddes med vatten 9 neutraliferadeg 
med cauilik ammoniak och fälldes med bea* 
koefyrad ammoniak} denna fällning gaf efter 
glöd^ning 0,34 gr. jernoxid. Vätlkan, neu- 
traiiferad kall med koUyradt kali^ gaf förft 
en bvit fällning, fom i torkning gulnadej 

i bränning blef ivarr5 vägde 0,07 gn och 
beftod af ren mani^anoxid. Då vätlkan fe« 
dermera i kokning öf ver mättades , med kol* 
fyradt kali, uppkom en ny fällning, fom 
bränd ble.f gjåagtig, vägde C5O6 gr., och be* , 
fanns vid ytterligare nnderfokning innehif* 
la 0,03 gr. manganoxid och 0,03 gr. talkjord* 

O Lösningen i faltfyra, fom i {b) blif- ' 
ixi fälld med ammoniak, afduaftades tiU 
mindre voluin, och författes under kokning 

med 
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mtå bafiikt koifyradt kali i öfverikbet^ filt 

fi^mmoniakens utdrifvande. Ded uppkomaa 
hvitå fältoingen ^ töm i början Var halfflem* 
mig) vägde, efter tvättning och fträng glödgo 
iiing en timma i öppen degel ^ 4^86 gram* 
Pulvrets, färg var gråagtig^ Det löfles Utan 
Varmb o<:h utatt^ frästiing i falpeterfjrra, fom 
förut var utfpädd med 30 delar Vatten ^ pä 
liagra biruti^ flockat mirai fom glödgade ble& 
VD fvarta^ vägde 0^05 och beftodo af 
matiganokid. 

dj Löjsningetti bvarifrån deffa flockar af 
mangan blsfvit af (kil j da ^ Inkokades förft nå* 
got^ efter kallnandet tilllattes faltfyrad am* 
, moniak^och vätlkan öfvermåttadeb i köld med 
kolfyrad ammoniak. Den fällda kol(yrade 
kalkjotden^ fullkomligt oth firängt torkäd. 

Vägde 4^96 gr.^ fom fvara mot 2,797 gr. 
Xauftik kalkjörd» Oet trefalldiga fältet i lös« 
ningen decomponerades i kokning med cau^^ 
ftiktkali; nederflaget, fom Var hvilt» beRod 
af talkjord och innehöll de öfriga 2jo34 gr* 
«l dea fällda maiSad» 



2a . Reful- 



« 



Digitized 



3*2 3 AvmUjs af 

RcfulUtet af denna under lokning bli f ver 
fåledes: 

i hnndradedelar 

Kalkjord ^ 5,797 27,97* 

Talkjord *• öjiU 21,14. 

Jernoxid *) 0,340 3.4o. 

Manganoxid O 0,150 i,50. 

Kolfyra ' ö) 4,460 44>6o. 

9*86 1 gr. 98,61. 

Af det foregiende ar ialedes klart atf 
det underfökta fosfilet är en af jern- och 
inangaocarbodatfmitUdbiUerfpat, b vari kalk« 
{orden och talkjorden innehålla lika qyanti- 
tet fyrc» 

13* 

Analys af Kalkften från Pehrshyttati vid Nonu 

De;ina kalktten, fom brytes af uråldriga la- 
ger, är hvit, tät, genomfatt har och der med 
ftrålar af grönagtig tremolit. Med påflagit 
Iked vatten 9 vilar den föga fräsning. 

a) 5 gramnier en timma glSdgade för- 
lorade 2,264 %t. af lin vigt» eller 45a28S 
procent. Färgen var gra. 

b) 5 gr. obrände kalkftensftycken löftea 
i utfpädd falpeterfyra med långfam fräsraing^ 
Utom 0,07 gr , fom beQod af ett bvitt talk* 
pulver, hvars vigt erfattes med lika myekef 
kalkften. Solution^ fom vax fur^ gaf med 

eau- 
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XalkJIen. 373 

caullik ammoniak en rödbrun fällning^ fom 
tvättad och torkad fvartnade. Löftés i (aU* 
fyra med lukt af fyrfatt faltfyra, utom ett 
{par af kifeijord} lösningra^ neutraliferad med 
ammoniak, gaf med benzoelyråd ammoniak 
en fällning fom befiod a£ O9O88 gr. jtrnoxitL 
Det återfiående af Jiösningen, decomponeradt 
i kokning med kali f gaf ep hvitgul fällning^ 
fom , med bränning och lösning i fvag falpe» 
terfyra^: delades i 0,03 gr. kaU^ori och OjOf 
gr» fvart Manganoxid. 

O Kalkfolution,' fom i (b) varit fälld 
med cauftik ammoniak ^ fälldes nu med kol* 
{yrad ammoniak i öfverikott. Den kolfyra* 
de kalk jorden, firSngt torkad , vägde 3,05 
. gr. 9 fom innehålla 1^73 gr. ren kalkjord. 

d) Lösningen, befriad från kalkjord ^ 
livartf den, prof vad med oxalfyrad ammo^ 
nlak) icke vifade något fpår, decomponerades 
kokande med bafiikt kolfyradt kalL Den 
Jbvita fällningen ändrade i bränning ej färg, 
gaf med fvafvelfyra endaft bitterfalt, och 
beftod fålcdes af talkjordg utgörande o,77t 
<£rammer. 

« 



J74 Anatjjs a/ 

-Refulut: 

i luMidbraMefair 

Kalkjord I9740 « . , « 34>Sq<» 

Talkjord 0^77$ « • « 15|56« 

Koiryra och VntteA 29264 % 45^28'^ 

Jernoxid ^ 9,08^ ^ r A^ZAi^ 

Manganw4J, ' 0,030 . 0,60. 

Af denu analya fitmér Éiaift^ ttt ^^eoM 

kalkfien hörer tiU bitterkalk eller dolomit^ 
* ehuru förhållandet af defs befiåndsdeUr icfco 
inträffar med principen för beflämda propor- 
tioner ^ h vilket ej eller kan ^aotaa hp& berg» 
arter, fom äro tydligen^ la^k^iik^ fa§}^|^« 
blandad^ krop^^UT^ 

Analys af Glrammi^tit från Fablun^ 

Föiremålet fot denmi uaderCökoing $t dea 

. grammatit fom förekommei^ i Fahlu gmfvai 
i Qeherat TQ^I^^b, oxU tieb farg ar grom 
agtigt bvit, med förikuggningar och fläckar 
af Ijpsgröat^ JPea ät kriftalliferad i priamer 

af grammatiten^ prio^itiva fkapuadj^ utat;^^/^ 

fpetfarji hvilka finnaa af brutije^ K^iftaltetma 

fiörlek är emellan en och två, tums tängd^ 
med a å 3 lintera hredd^ De ligga inv» WC 
Vti tat talH^ utan blandning af ^alkfiei^ 



Grammatti. 375 

fbt bllsror fmatter den medelmåttigt läte 
och med kokning till hvit emaiL 

a) Rena utletade , från blyglans och 
fvafyelkis-gniftor likafom frän talk befriade, 

Kriftallftycken IlöUes till groft pulver och 

m 

torkades i värme. 2 gfammer deraf förlo^ 

rade efter en timmas ilark glödgning endaft 
O9O04 gr* eller 0,02 procent. Stenens utfe» 
. ende var föga förändradt; den innehöll fä- 
ledes b varken, kolfyra eller något kemiflit 
bundet vatten. 

^) 4)5 gr« grammatit, i finrif vit och tor- 

kadt pulver, blandades med 15 gr. bafilkt kol- 
fyradt ka4i i platinadegel, genomfugtades 
med vatten och glödgades 2 timmar. Maflan 
hade ej kommit i fmältning men var uppöft, 
af grå-bläagtig färg. Vatten färgades deraf 
grönt. Den digererades till torrhet med 
tillfatt utfpädd faltfyra. Den gulagtiga falt- 
maflan löftes i faltfyrehaltigt vatten nnder 
lindrig digeilion. Det olöfta var ren och 
hvit kijeljoräf fom efter glödgning vägde 
2j656 gr. 

O Lösningen i faltfyra öfvermattade$ 
med cauftik ammoniak »uppvärmdes, och den 
gulagtiga fällningen togs på filtrum och tvät- 
tades. Annu fugtig lades den i lut af cau- 
ftikt kali och kokades dermed en timma* 

Luten^ 
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Ltttent »ffri^ och pi vanligt fiUt behaadhd, 

hade upplöft 0,04 gv. glo4gatd x^n Uqord^ 
tq^ fvtru mat' 0^888 prQceii(. 

é) QxideOj (om varu kokad i kali-lut 
Cvartaade yader tOfki;img^ löftie^ i ftltfyraj^ 
litet falpeterfj^jca tiUXattes OjQh digererade^ 
ynder vatlkaiif 9f4miifiniog gelatineirade de^;, 
då geUti43eo efter iutockoiag löile$. i vat; 
ten, qvarftannade 0,01 gr^ kife\|ord oupp^ 
|5fti^ 14 aM h^SL h^itexji VAjfpr^i bUf vei 2^^666, 
gr. eller 5 9 »3 44 — Lösningea, neufi|:4> 
liferad med ci^uHik a^iAmoniq^k och fälld mecl 
lien^opf y rad luniqojaiak gaf beQZoef y radt jern ^ 
fom efter glödgning fanns beftå af 0,06 gr^ 
QxiduQi ferrpforferricum (drogs af ma8;nQteti 
men refs till rödt ^ulyei)]^ foctx fv^rar Qiat 

t). Den jernft-Ia lösningenr (.d) gaf nyed 
tioKyradt kali i köld ingen fälkitng» Den, 
4ecQti9pQmej:ade^ kokaade öved baftikt kolfy^ 
radi kali i öfverftptt tilKatt» P.e«k uppkom^^ 
na. (SilningQU blef i glödgoing fvartgråji I 

vigt 0^085 gr«v behandlad med en mycket 

^tfpä^dd falpeterfyra utdrog denna Q504 gr^^ 
falkjord,^ [om var Utet toittad af maagani^ 
och len:^lade 0,045 gr. fvart mtinifanoyfd^ eK 
If^Ji i procent af den £ednare% 

f),yit(km. C^i ffUr, fteftefl$ födia Hpp*^ 
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]5sn!ng i (altfyra iterftod innu att underföka* 

Den öfverflödigt tillfatta ammoniaken bort* 
tpgs genom afdunftning^ b varefter kolfyrad 
ammoniak tilifattes^ fom aflkiljde kolfyrad 
kalk 9 hvijken efter firäng torkning vigde 
1,11 gr., fom fvara mot 0)626 gr. caufitk 
MaHgord^ omirkligt £mittad af i|ianganoxtd« 

g) Sedan kalkjorden blif vit aflkiljd frio 
lösningen, tillfattes bafifkt kolfyradt kali i 
öf verlkott till all amimoaiaks utdrifvande un- 
der kokning. Den erhållna bvita fällningen 
tvättades och glödgades firängt i timma; 
den vägde na i^^^U gr- Den öfvermättadea 
med utfpädd (vafvelfyra, afdun&ades till torr« 
]iet och; hölls | timma i glödgning. Det 
lösliga utdrogs med kallt vatten ^ h varmed 
4en qvarftannade gipfen afven tvättades, 
{lösningen 9 fedan den under (agta evapora^ 
tion förft hade affatt några ntlar af gips » 
krifialUferade ledan till ren fvafvelfyrad 
talkjord. All gipfen famlad och ftrangttor^ 
Kad vägde 0,177 gr.^ fom innehålla 0,05 S 
"gr, kalkjord. Af dragés defle O9058 gr. friii 
den förft erhållna fällningen af I5014 gr« 
och de 0,04 gr. talkjord fom i fdrföket (e) 
erhölloay få återllår för talkjorden 0^996 gr^ 
^Uer 33»! 33 proeent. Da ofvannSmdao505S 
gXn kalkjord läggas till de i (/) fundne o/a^ 
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gr., blifver hela halten af ioW/orrf 0,684 gr.. 
Ivarande mot 15,2 procent. 

Refultat af deiTe förfök. är fåledesj 100 

delar: 



Kifeljord • . 


59>244- 


Talkjord • . 


22,133. 


Kalkjord . . 


15,200. 


Jernoxid . . 




Manganoxid • 


l,oco. 


Lerjord . . 


0,888. 


Vatten . • 


0,020. 




99,796. 



Af defla ämnen kunna lerjorden, vatt- 
net, jern- och manganoxiderna icke anfes 
tör väiendtliga. Foslilet ar fåledes famman* 
fatt af kifel- talk- och kal k jord. Kifeljor* 
dens fyre är 29,62, talkjordens 8^4' och 
kalkjordens 4,25. Det beUår fåledes af t 
partikel kalkjord, 2 p. talkjord och 7 part. 
kifeljorJ, och defs mineralogilka formel blif* 
ver C5V2^76^. 

VI. 

Forfok att beflämma Syrehalten i Ceroxi- 
derna i af W. Hisinger *). 

Då alla hittills använda förfok att bringa 
cerium-oxiden i metallHk form mifslyckats, 
få har man äfven faknat utväg att genom 

direkta 

*) Kongl. Vet. Acad. Handl. 18 13. 
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direda förfök af metallens fyrfattning be* 

flamma defs halt af fyre. Jag har derföre 
valt den af Prof. Bc:Rz£itiusi defs Afband*^ 
lingar om fainmanfattningars beflämda pro< 
^rtioner uppgifna method» att från faltfy* 
rans mättningscapacitet beräkna (yrehalten i 
den bafis bon mättar* 

Ren faltfyra mättades under långvarig 
koknings med en forgfälligt renad ceriumo- 
xid, hvaraf fannts ftörre öfver(kott än fyran 
förinådde att lö£eu Sedan lösningen var in* 
Kokad till torrhet, för att decomponera alU 
möjligtvis deri befintligt oxidOalt^ upplöiles 
den i vatten och Ikiljdes från den öfverflö^ 
diga oxiden* Salpeterfyradt filfveiktilKattea 
iå längq någon fällning uppkom, Fällnin- 
ges upptogS' och tvättades pa ett noga af« 
vägt. filtrum , fmältes fedan öfver lampeU 
Uti en afvägd tunn glaskolf » då det faltfyra* 
de filfrets vigt, tillika med de på ^.Itruia 

^varbålloa 0^019 gr* utgjorde 1$&19 gr* 

Den filade lösningen och Iköljvattnei 
befriades med faitfyra frin^fia öfverflödiga 
fiifverhalt, fom affilades.. Med kolfyrad am<« 
manisk utfälldes certumoxidulen, hviiken,^ 
efter kolfyrans afikiljande genom glödgning 
i flutet kärl) vägde 0^684 gr. 

På IQQ delar fmält faltfyradt filfvco 
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innehålla 19905 d. faltfyra, och 684 ce- 
fiumoxidul upptagit en qvanticet faltfyra, fom 
gifvit 1^819 d. fahfyradt (ilfver^ [a bafvsi 
deffa 684 d. ceriumoxidul upptagit 346,5 
faltfyra^ och faltfyrad ceroxidul är lålede^ 
{ammanfatt af: 

Saltfyrå 339624 100. 

Ceroxidul 66,376 I97,5. 

loo, 297,5. 

Men dä 100 d. faltfyra mätta en qvan- 
titet bafis, lom innehåller 29,45 fyre, fa 
målle ocklå 197)5 ceroxidul innehålla 
29,45 d. fyre, eller fom är detfamma, loo 
ceroxidul beftä af: 

%letall 85f088 100,00. 
Syre 14,91^ I7f4i« 
100. 

Om vidare, efter de i ofvannamde Af- 
handling föredragne naturlagar , metallen ^ 
för att öfvergå till oxid, måfle upptaga an« 
tingen hälften eller lika mycket fyre, fom den 
upptageri oxiduieradt tillfiånd, fä måfie äf« 
ven 100 d. cerium upptaga antingen 263115 
eller 34jS2 d. fyre. 

Analyfen af de kolfyrade falterna fynes 
bevifa, att ceriumoxiden innehåller i| gång 
fä mycket fyre, mot (amma q vantum metall^ 
fom oxiduleik 

Jas 
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Jag har (i delTa Afhandlingars 3 D. iid« 
dS7) anfört en analys af ceriumöxidernas f5- 
rening med kolfyra^ och jag hade der vid 
funnit att. oxidulfaltet^ fem vid decompofi* 
tion i retort ger en ganlka tydlig vattenhalt^ 
lämnar 5799 4 giödgad oxiduL BsitzBLit . 
förlök fynas bevifa att kolfyran neutralifc- 
rar én qvantitet bafis hva^s fyre är halfteil 
fyrans, och att det kemilkt bundna vatt- 
net p&.lika Gitt inneUUer en qvantitet fy- 
te^ fom är en multipel med ett helt tal 
af fyret i faltbafen. Om vi nu beraknn 
oxidulfaltets fammanfattning efter denna prin* 
cip, få måfteafde förlorade d., 33 d» . 
hafva varit kolfyra och 19,1 d. vatten j 57,9 
d. oxidul innehålla 8563 d. fyre, och 23 tf. 
kol fy ra, beräknad till 73 ?• c. fyre, inne* 
bålla i6,i9d., famt 19,1 d. vatten 16,85 d.fy. 
re* DeiTa b&da tal aro med A föga afvik- 
ning dubbelt mot fyreqvantiteten i o:)cidu* 
len, att denna af vikning viiTerligen icke la* 
rer kunna anfea fåfom annat än obferva* 
tionsfeL 

Oxidfaltet fann jag famnunCatt åf 63,83 . 
d. oxid och 36,17 d. kol fyra. DeiTe inne* 
hålla, efter 73 p. c fyre, 26,50 d. fyre, 
hvaraf hijften =. 13,25 måfte hafva funnit» 
i 63^3 «L oxid, kviXka, fUedes innehålla 

I 

"» . 
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50f58 d. metall; men fom So$SBl i3f^S^ 

loo: 26,195 j nu är 17541, eller den qvan* 
iitet fyre fom upptaget af 100 d. metall i 
oxidulen, multipliceradt med 1^=26,1 15 ^ 
och man Kan viiferligen icke vänta en när» 
mare ofverensRämmelfe emellan förföket och 
beräkningen* Cerinmoxiden måfte fåledea 
vara fammanfatt af: 

Cetium 79$^9 loo^oö* 
Syre 20,71 • ä6,ii5» 

lOOft 

VlL 

Ny .Analys af röd MangankiTel från Lång» 
bansbyttanj af J. B£ti2ctiua* 

Mineralet ref$ till pulver i fiintmortel, och 

fedanpå porfyrhäll, h varefter det flammades» 
Slammade pulvret öfvergSta med vatten 5 
hvari några droppar falpetcrfyja blitvit in* . 
drnpne^ for att upplöfa möjligen vidhangan* 
de kolfyrad kalk , och kanlke derjemte äfveii 
kolfyrad mangan 

Det flammade pulvret togs derefter pi 
filtrum, tvättades, torkades och upphetiadet 
i. platinadegel till nära glödgning* 

tbo 

' *) Af föregfteode förfök Var ttUiat, att detta foifil 
^ åugtip^å af fyror* 
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. 100 prober-marker af det pä detta, fatt 
torrkade pulvret brändes med 300 p«mt bafilkt 
koUyradt kali i platinadegel, i timme, Maffan 
var fvart. Den uttogs ur degeln. och upp- 
löftes i betäckt glaskärl 1 faltfyra, hvarvid 
fyrfatt faltfyregaa i ömnighet utvecklades. 
Maffan löftes efter en ftunds digeftion full» 
komligt till ett farglöft liqvidum, fom iindet 
vidare afdunftning gelatinerade , hvarefter 
den intorrkades* Den gelatinerade vätikan 
var knappt dragande åt gult, hvaraf jeri^o» 
xidens frånvaro, eller rättare närvaro 1 obe« 
fläinligt ringa qvantitet, tillkännagifves. Den 
torra bvita faltmaflan behandlades med falt* 
fyrehaltigt vatten, fom lemnade olöft kifel- 
jord, hvilken efter glödgning vägde 48 p. mé 

Den (ilade vätikan, fälld kallt med ba* 
{iikt.kolfyradt kali, gaf «n hvit fällning, fom 
tvättad och ganika fträngt glödgad vägde 57 1 
p. m. Den blef fvart med fläcktals bruna 
klumpan Öfvergjuten med faltfyrefri fal* 
peterfyra uppkom ingen fräsning, men den 
bruna mafTan upplöftes efter hand med lem* 
ning af den fvarta oxiden. Liquidum a& 
ikiljdes och neutraliferades derpå med cau* 
ftik ammoniak 5 hvarefter den utfälldeir med 
hydrothyon-ammoniak, fom gaf en blekröd 
fällning, af fvaf velbundeo vätgasbaltig man- 

gan* 

♦ • • 

* 
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ganoxidul. Den klarnade gula vätfkan fall* 
des med oxalfyrad ammonialu FäUoingeii^ 
upphettad till oxalfyrans förbränning, be- 
handlades med koUyrad ammoniak för att 
fullt kolfyras, hvarefter den upphettades ni« 
ra glodgning. Den vägde 5,55 p» m. och 
fvarar mot 3,12 p. c. kalkjord. 

Den med bafifkt kolfyradt kali kallt fälU. 
da vStlkan kokades eti ftund, hvarvid den 
grumlades. Den aflatta maflan togs pi fil- 
trurn» Den vägde 056 p. och gaf efter 
glodgning 0,43 af en blandning af talkjord 
och ttiaaganoxidj ungefar hälften af hvax*" 
dera» 

Den röda mangankifeln hade fål/edei 
gifvU: 

Kifeljord * » » 485O&* 
Manganoxid * • 54942* 
Kalkjörd » * * d^td* 
Talkjord • • • OjSdé 
(Jernoxid et fpår) ' 

105,76* 

48 d. kifeljord innehålla 233808 d* 
fyfej 54543 d. fvart manganoxid fvara 
mot en qvantitet oxidul hvars fyreär 10^884^ 
och 39I2 d. kalkjoM innehålla O9873 d. fy« 
re^ tillfamman ij«757^ hvilka åter xasi 

Man 



Digitized by GoogIe 



rSd Mangankifel. 385 

Mai} fer haraf att detta fosfil är, hvad 
jag) med anledning af en äldre med mindre 
noggrannhet gjord analys^ flutat det vara, nem- 
ligen ett bililicat af manganoxidul, Den 
kalk det innehåller har clcri icke kunnat 
vara inblandad fåfom kalkfpat, af Ikäl fom 
man i det föregående funnit. Analyfen till-' 
kännager att den funnits der i form af ta- 
felfpat, eller kanfke fnarare i form af étt* 
dubbelfilicat af kaikjord öcb manganoxiduL 
Men (a lange intet fidaät ännu är kändt 
låfom ferlkilt exiilerande fosfiil) made vi upp- 
taga den i det vettenlkåpliga refultatet, få- 
fom fammangjutit afr 

Bifilicat af manganoxidul 939288« 
Biäliqat af kalkjord 69712* 

och ehuru manganoxidulens fyre är 12 gån- 
ger kålkjordens, tror jag dock att for det 
närvarande ej något Ikäl är att anie foslllet 
för en enda torening. 

VIII. 

' Analys af Fahlu Granat j af W. H i s 1 n g e r. 

De flora granaterna från Fablu grufva och 
Albrecbts ort, öfverdragne och infvepte i 
chlorit) äro få väl. kände och iå allmänt ut- 
fpridde i mineral-^abinetter^ att en ferlkilt 

A a ' när- 

4 
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sarmare beikriCning a£ dem ikulle vara all* 

deles öfverfiödig. 

Jag viil blott erinra! att deras form är 

den primitiva rhomboidal-dodecaédern 3 att 
färgen inuti är mörkt •rödbrun, men öf ver* 
går i tunna genomfkinliga kanter till pur- 
pur. Deras ftorlek gar från vigten af ett 
eller par lod till lo å 12 ikålpund. Deras 
cg« vigt har jag funnit vara 492* 

För blåsrör (mälta Ikärfvor af denna 
granat till en fvart ogenomlkinlig kula , fom 
fvagt dragés af magneten. Med borax ger 
Fahlu-granat ett klart glas 9 fom i redufitions* 
eld är grönt och i oxidationslågen blir djupt 
blodrödt, med aftagande färg unrder affval- 
ning i fåfom det af jernoxid är vanligt. Frä* 
fer med fodaoch ger en gra gronagtig flagg- 
maffa. — Upphettad, förlorar den hög 11 ^ 
procent fugtighet* 

^) 3 gf« nnrifvit granatpulver bräi^des 
i platinadegel med 12 gr. bafiikt kolfyradt 
kali. Mallan löiles i faltfyra, afröktes till 
torrhet, och återupplöftes i faltfyrehaltigt 
vatten, h varefter återfiod kifeljord, fom e& 
ler tvättning och glödgning vägde 1,19 gn 

b) Lösningen fälldes i kokning med 
kolfyradt kali, och fällningen behandlades 
med en lut af cauftikt kali. Lösningen i 
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kali , öfvermSttad med faltfyra och fälld med 
koifyrad ammoniak^ gaf lerjord ^ fom efter 
glödgning vägde 0,590 gr. 

t) Det i kali olöfta löftes i kungsvat- 
ten, och lösningen fälldes med kol fycad am- 
moniak. Fällningen 9 (om hade alla caraäe* 
rer af röd jernoxid^ vägde efter glödgning 
1)38 gr. Den vsr röd, men drogs det o« 
agtadt något litet af magneten. 

d) Ut den ammoniakalilka lösningéa 
fälldes, genom tillfatts af cauftikt kali 3 en 
ringa portion manganoxid, ungefär 0,015 gr» 
I ett ferlkilt mindre prof, anflälldt till utrö-, 
- nande af manganoxidens q vantitet fanns att^ 
fedan jernoxiden var utfälld med benzoefy- 
rad ammoniak, manganoxid återfiod i lös- 
ningen, h vilken, kokande utfälld med kol- 
fyradt kali och ledan glödgad, vigde i,S 
procent af ftenens vigt. 

Granaten hade fåledes gifvit på 100 delan 

Kifeljord 39i66 • • • • . 39,66. 

Lerjord 19,66 . • . • • i9,6(S» 

Röd jernoxid 44^2 eller jernoxidul 39,68 

Manganoxid 1,8 • • • J . 1 58 0. 

105,32. ioo,8o» 
Att en tillökning i vigt här ägt rum 
5»32 procent, kan endaft härröra deraf^ 
att jernét i granaten funnits lafom oxidul^ 

A a S hvil- 

« 
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hvilket man annars icke borde hafva van« 

tat af fosiilets färg, fom dock likväl efter 
. all fannolikhet bärrörer från manganoxiden* 

Detta fosfils kemiika , confiitution ar 

ledes gaufi^a enkel. Lerjordens fyre är9,lS 
och jernoxiden fvarar emot en qvantitet 
jernoxidulj hvars Tyre är 9^04 3 få att vi kun- 
na taga för af gjordt , att- jernoxidulen ocb ler« 
jorden hälla lika qvantitet fyre. 39j66 d* 
kifeljord innehålla J9»67 d* fyre, hvilket är 
med en ganflia obetydlig afvikelfe lika med 
l)åda bafernas fyre fammanlaggdt^ fåattm^o 
utan fel torde kunna antaga, att Fahlu gra- 
nats fammanlättning uttryckes med ^S^S* 




Underfökning af en ny Gadolinit-art frän 
Kc^rarfvet i grannikapet af Fuhlun; af 

. J. iiERZELlUS. 

Vid de fortfatta underfökningar af bergs* 

. . trakten omkring Fahlun, hvilka jag under 
loppet af fommaren 1813 i fäUfkap med Hr 
AfTcffor J. G. Gahn och Gefchwornern Hr 
H. P. Eggertz anftallde ^ träffade vi, ej långt 
från Bergsmans-egendomen Kårarjvet ^ en flå- 
ende gång af hvit och röd fältfpat^ omkring 

. 3 al* 
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B ftln»r bred, och innebal lande. gmMiniteti» 

Hela bergmaffan rundt omkring var genomfe 
• 4rageQ af n dylika, men fmalare fältfpatsginp 

gar, pftaö i varierande diredioner. Vi läto 
fpränga på ett fiälle af deU: ftörre fältfpata» 
gången, och funnö der förnämligaft en ny 
•varieut af gadplinit, i ofullkomliga kriftal» 
ler, famt yttrotantalit. Den fednare var till 
' fiUa ' omftandigbeter fullkomligt lik den i 
föregående afhandlingar få kallade mörka 
yttrotantaliten från Ytterby, och gaf, af ven 
fom den, med fosforfalt i reduftionseld, ett 
grönt glas, bvaraf det fynes följa, att äf ven 
denna yttrotantalit innehåller uranoxid. Den 
förekommer ganlka fparfamt i fmå infpräng- 
da korn. Vi hafva federoiera, vid nogare 
Ikärlkådande funnit den äfven bland Finbo* 
brottets fosfilier, ehuru den fifven der är 
högft fällfam. 

Utom glimmer och granater af Camma 
art fom de vid Finbo , f unnos för öfrigt in* 
ga af de fosfilier hvarmed Broddbo och Fin* 
bo utmärka fig. 

Den egna varleteten af gadolinit, fom 
utgör fwemileft för denna afhaadling, har 
följande yttre caraäerer: 

Färgen utpåfvart, inuti mörk , dragande ' 
it brungult, h vilket i ayonerhet är märk* 
bart på lobnade fplittror. For^ 
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« ' Foraen affederaode kriftallfigur ^ fota 
likväl aldrig är redig, och i fitt redigafie 
ikick bildar 4fidiga pla(tryckta prismer, hvar» 
fidor göra emot h varandra 113 och 67 gra- 
ders vinklar^ ehuru likväl denna mätning;, 
icke kunnat fte med £å mycken noggrannhet 
att icke den kan vara ofäker på flera grader. 
Stundom har den inga tecken till befiamd 
form« Frismerna^ alvenfoin de formlöfaflyc* 
liena, innehålla oftaft en kerne af vanlig ga- 
dolinit, foni då utmärker fig genom fin fvar* 
ta färg och fitt glafiga brott.. Någon gång 
finner nian deri en kerne af quartz eller 
fäitfpat Kernen af gadolinit varierar i ftor* 
lek, ftundom är den knappt merklig, flun- 
dom åter fyller den hela (ienen, få att dea 
endaft omgifves af ett tunnt fi^al af den bär 
i fråga varaqde Varietetsn^ 

Brottet är ojemt, tätt och matt eller 
flngrynigt och foga glänfande, uti^^ teckeii 
tili krillalllniika genomgångar. > 

Pulvret mörkbrunt 

Hård^ repar glas^ men får f vagt märke 
af qnarta, * 

Eg. vigten bar 5 för inblandning af van- 
lig gadolinit, ej kunnat underfökas. 

För blåsrör brännesdeq hvity dragande 
åt blått ^ pöfer ej fåfom en del gadolinitet 

fråa 
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från Ytterby , och förglimraar cj eller fifom 
den vanliga gadoliniten. > Smälter för fig 
fjelf forll vid god påbläsntng till en mörkt 
perlgrå email* Med borax ger den ett klart 
gult eller grönt glas, efter fom den fmaltes 
i yttre eller inre lagen* Mättas glasperlan 
med pttlvér af gadoliniten 9 (2 blir glafet fvart 
og^nomikinligts men kriflalliferar under af- 
fvalning och blir grått, dragande i rödt el* 
ler grönt, ef ter jernets olika fyrlattning. Den 
ilags emaillika ogenomlkinlighet, fom fram* 
bringas af tantalhaltiga foafilier eller af ren 
ytterjord, dä boraxglafet ånyo lindrigtupp. 
hettas, kan med glaset af gadoliniten ej 
frambringas. I fosforfalt löfes den med lem« 
ning a£ kifeljord till ett grönt eller gult glas» 
Med föda linaUer den trögt tiU en grSröd 
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fr an all inblandning få väl af vanlig gado* 
^oit) fom af andra främmande ämne^. 

1. 100 d. glödgades i beJ:äckt platina- 
.degel och förlorade 5,2 delar. I ett annat 
förföfc anilälldt i retort erhölls dervid yat* 
téh, fa att förluilen bärröter från vatten* 
Den brända maflan äfj likfom af den vanli* 

. ga gadoliniten, i fyror näftan olöslig. 

2. 100 d. obränd, pulveriferad gadolinit 
upplöftes i en 4>landning af faltfyra och fal* 
peterfyra. Lösningen (kedde temligen lätt, 
ehuru med mindre häftig åverkan än af den 
vanliga gadoliniten* Syran lemnade en mörk* 
bjrun^ half gelatinerad fcifeljord, fom efter 
tvättning och torkning var ljusgrå, men blef 
åter brun då den å nyo fugtades. Den fanns 

' efter bränning Inöhvit^ och vägde i ettlör- 
jfök 2992 och t ett annat 29fi8- 

Kifeljorden' fmältes med *kolf3rrad^ na- 
tron, och gaf ett färglöft, klart, i vatten full- 
komligt lösligt glas. Lösningen i vatten 
]fäll,des med koUyra^ ammoniak , (bm i flört 
of verfkott tiUfattes , Ii varefter vät&an filadeaT 
Aaimoniakalifka liquidum koktes till ammo- 
pi åkens .för jagand e , utan att grumlas, och 

% gaf fedan ipe4 caufiik ammoniak icke eller 
någon fällning. Den fällda kifeljörden, (i 
väl behandlad med falt fyra , fom kokad med 
en lösning af furt oxallyradt kali, lemnade / 
jntet åt deda lösningsmedel. Man .finner 
^eraf, att k i feljordens mörka färg härrört a£ 
ett förbränligt färgämne, och ej af inblan» 
4adt pulver af tantalit eller yttrotantalit^ fom 

qtotilåti fyrans iQj^ingaförm&ga. ; 

. 3. Lös« 
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I 

3. Lösningeii i fyra af gadoliniten, néutra* 
liferad medcauftik ammoniak , gaf^ med berti« 
ftensfyrad ammoniak, bernftensfyrad jerno-, 
xidf iom} efter förbränning i öppen eld, väg* 
de 1 tvenne förfök 8^3 och 8 procent af fie* 
neos vigt* 

4. Den frän jernfallningen affilade vät- 
fkan fälldes med cauiiik ammoniak. Den 
falida jorden vägde efter tvättning och glödg- 
ning, i ena förföket 53^66, och i det andra 
54 procent. Den var rödbrun, tydligt far* 
gad af manganoxid. 

5« Det med- ammoniak fällda liquidum 
afröktes rill torrhet , och faltmaflan brändes i 
platinadegel. Den lämnade ett Iniält falt, 
fom inom få ögonblick deliquefcerade, och 
blef flytande. Derur erhölls med kollyradt 
kali 79? ä 7 procent kolfyrad kalk^fvaran- 
de emot 3,47 i 3>i5 procent ren kalkjord, 

6. Den glödgade jorden frän (4) be» 
hudlades i köld med utfpädd falpeterfyra, 
favaraf den efter 48 timmar applöfles med 
*lemning af ett brunt, manganoxid -färgadt 
pulver. Detta pulver lölles i fahfyra, med 
utveckling af fyrfatt faltfyra. Lösningen de» 
lades med caufiikt kali^ tiUfatt i öfverlkott, 
i manganoxid, fom talides, och en jord fom 
lörtes i kalit. Denna jord befanns vara be- 
rylljord^ den vägde i ett förfök 1,75 pro^ 
cent, och i det andra 2 procent. Mangano- 
xiden vägde 1,42 och. 1^3 procent^och hSlå 

något ceroxid. 

7. Lösningen i falpeterfyra neutralifera- 
des med kaU^ hvarefter iafattes en kriftaU« 

&orpa 
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ikorpft af (vafvelfyradt kali, fa fior att den 
täckte tvärt igenom lösningen (för att lös* 

ningen (kulle lika väl mättas med fältet iy* 
UXk fom mot bottnen). Efter 24 timmar var 
liquidum mättad t med f vafvelfyradt kali 9 och 
en hvit fällning hade affatt fig , hvilkentogs 
på liltrum och tvättades med en mättad lös- 
ning at Ivafveifyradt kali. Den gaf , efter 
upplösning i rent vatten och ceroxidena be« 
höriga afikiljande, i båda förfoken 3,4 pro* 
cent ceroxid. 

g. Den i folutionen q var varande ytter* 
jprden måfte, efter af drag af manganoxid, 
ceroxid och berylljord, vara i eiia förföket 
47,62 famt i det andra 47,3* Fälld med 
caudikt kali i Itort öfverikott, fanns ingen 
ber y Hjord af kalit upptagen* — Aualyfernai^ 



refultat ar filedes 


• 
• 




Kifeljord 






Ytter jord 


47,62 • 


. 47 »So- 


JernoXid 


8>30 • 


fi 900* 


Kalkjord 


3,47 • 




Bt rylljord 


1,70 . 


2,00. 


Ceroxid 


3f4ö . 




Manganoxid 


1^43 . 




Vatten 






100,31. 99i53- 
Det ikulle kanike fynas mycket vågadt 



att vilja framlägga ett (a fammanfatt fosfils 
kemilka conflitution. Jag tror dock att det 
bär utgöres af ytterjords-filicat, med jerno« 
xidul-filicat och vatten^ t>cb är blott meka- 
nilkt blandadt med iilicater af kalkjord, be* 
rylljord , ceroxiduijOch kanike manganoxidul« 

Aata« 
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Antager man, att i kalkjordens fili^at, kifel* 
jorcien håller 2 gånger balens fy re, men i 
de andra lika fyre med bafen, iå ärden ki- 
feljord fom återflår precift lagom att ge fi* 
licat med jernoxidulen och ytteijorden. Jern- 
oxiden i analyfen f varar emot en qvantitet 
jevnoxidul i fosfilet, hvars fyre är ij6 och 
ytterjordens fyre är 9,53 5 eller nära 6 gån- 
ger få mycket, ty 1,6+6 — 9,6. Deremot 
innehålla 5*2 d. vatten 4,6 d. fyre, hvilket 
är nära precift j af ytterjordens fyre eller 3 
gånger jernoxidulens, fä att fosfilets kemifka 
coniUtution torde kunna uttryckas med for* 
meln /-S+ö och det vettenfkapliga 

lefultatets numerära uppftällning utfaller di 
till 

Egentlig gadolinit . . • 83367. 

Kalk-bililicat T,^?* 

Beryll-filicat 2,90* 

Ceroxidul-filicat • • • • 4933« 
Mangan-filicat • . . ^83» 

• 100,00. 

Några förnyade forfök på den glafiga 
gadoliniten från Fahlu-trakterna hafva deri. 
vifat fpår af kalkjord, men ej öfver i pro- 
cent Deremot bar jag deri icke funnit be« 
rylljord, eller på Gn högd blott oanmärkt 
ningsvärda. fpår deraf. 
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